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भूमिका 


भारतीय शिक्षा के पुननिर्माण में दस्तकारी का विशेष स्थान है। 
बुनियादी शिक्षा का आवार दस्तकारी है। दस्तकारी शिक्षा में अपना 
उचित स्थान ग्रहण करसके उसके लिये आवश्यक हैं कि वह वैज्ञानिक 
ढंग से सिखाई जाय। मातृ-भाषा में इस विपय पर साहित्य की बहुत 
कमी है। इसकी पूरति होनी चाहिये । 

श्री प्रेमप्रकाशजी गर्ग विद्याभवनर हेण्डी-क्राफ्ट्स इन्सटीट्यूट में काफी 
लम्बे अर्से से इस विपय पर प्रयोग कर रहे हैं श्रौर भ्रध्यापकों को मिट्टी कुट्टी 
का काम सिखा रहे हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक 
को लिखा है। मे पुरी आशा है कि स्कूलों के लिये यह पुस्तक 
लाभदायक होगी । 


नई दिल्‍ली --काललाल श्रीमाली 
तिथि १६-८५-१६५६ है 


दो शब्द 


विश्व परिवर्तेनशील है। मानव जाति का इतिहास बहुत पुराना है 


शरीर आज का जनतांत्रिक समाज उसका मजा-धुला साफ रूप हमारे सामने 
है। शभ्राज का विश्व प्रजातांत्रिक यंत्रों का प्रयोग कर रहा है परन्तु इस 
युग में कल और मज्ञीनों ने मानव मस्तिष्क में दरारें बना दी हैं। आज 
का समाज अलग श्रज्नग गुटों में वंधा हुआ है। मस्तिष्क का प्रयोग हस्तकला 
की अ्रवहेलना करता है और दस्तकार मस्तिष्क की देन से अ्नभिन्न रहता 
है जिसके कारण मानव की प्रगति व उसका सर्वांगीण विकास रुक सा गया 
है। आज के शिक्षाशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विद्येपज्ञों का विश्वास है 
कि जब तक हम समाज में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर हर व्यक्ति 
को सर्वांगीण विकास की सुविधा और सुअवसर प्रदान नहीं करेंगे समाज 
के यह गुट टूट नहों सकते और इसके बिना मानव का पूर्ण विकास 
असंमव है । 

आज के प्रगतिशील शिक्षण सिद्धान्तों में हाथ, हृदय श्रौर मस्तिष्क 


का पूर्ण सहयोग शिक्षा के लिए झनिवारय है । णों सहयोग शिक्षा के लिए अनिवार्य है। प्राचीन काले से हो भारंत- 


वर्ष का स्थान हस्त कला की दृष्टि से _उच्चकोटि का रहा है का रहा है। यहाँ को 
हस्तनिर्भित वस्तुएं विश्व में आ्रादर और उत्सुकता से क्रय की जाती थीं 


किन्तु सदियों की परतंत्रता के कारण दस्तकारी का लोप हो जाने से यह 
देश आर्थिक संकट में फेस गया । व स्वतंत्रता को प्राप्त कर पुन; हमारा 
ध्यान इस ओर, अपने कि जे के पता के जब में अधिन गौरव को पाने के लिए, श्राकपित हुआ है। 
परिणाम स्वरूप हमारे शिक्षा विभाग ने भी उद्योग को स्कूलों में अनिवार्य 


विपय बना दिया है। अन्य श्रौद्योगिक विपयों जैसे काष्ठ कला, कताई, 


[| दे ) 


बुनाई आदि पर तो अनेक पुस्तकों का प्रकादन हो चुका है किन्तु इस 
वियय की पुस्तकें हिन्दी में नहीं सी हैं । श्रेंग्रेजी में अवश्य कुछ पुस्तकें 
मिलती हूँ किन्तु उनसे जन साधारु लाभ नहीं उठा सकते | 
आवुनिक काल में मिट्टी व कुट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी दस्त- 
कारी नहीं है जो सर्वे साधारण के लिये इतनी सहज सुलभ हो। इसकी 
लोक प्रियत्ता का एक मात्र प्रमाण यह है कि भारत की अन्य दस्तकारियों 
के लुप्त हो जाने के परचात्‌ भी यह उद्योग हमारे घरों में श्रांशिक रूप 
में ढमल्ये, ठाठ्यिं (ढल्लों) आदि के रूप में श्रव भी विद्यमान हैं। इसलिए 
तो हस्तकौशल में इसका एक मुख्य स्थान है । 
इसकी कुछ विशेयत्ताएँ ये हूँ:--- 
(१) इस कार्य को प्रारम्भ करने में घत की आवश्यकता नहीं के 
वरावर होती है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाली अधिकांश वे ही चीजें हें 
जिनको बेकार समझ कर फेंक दिया जाता है 
(२) यह एक ऐसी दस्तकारी है, जिसमें शारीरिक और मानसिक 
दोनों ही शक्तियों का उपयोग होता है, दया व्यक्ति को वसा ही सूजना- 
त्मक आनन्द प्राप्त होता है जैसा कि चित्रकला, साहित्य और संगीत जैसी 
ललित कलाओओं में होता है। मात 7 
(३) घरेलू घंवों में इसका विशेष स्थान है क्योंकि बच्चे से बूढ़ें तक 
इससे वस्तुएँ निधित कर सकते हैं । 0७ 
(४) यह स्वावलम्बन का एक अच्छा साधन है । 
कक वीक 
पुस्तक ओऔद्योगिकों के लिए नहीं लिखी गई है। इच वात का पूरा 
ध्यान रखा गया है, कि वालकों को किस प्रकार शिक्षा के चिद्धान्तों के 
अनुसार, इस दस्तकारी की शिक्षा दी जा सके ताके उनमें इस उद्योग के 
प्रति स्वाभाविक रुचि जागृत हो । 
पुस्तक में वशित सभी बातें अनुभव- सिद्ध हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण 
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कार्य करते हुए जो कठिवाइयाँ समय समय पर उपस्थित हुई और जिस 
वैज्ञानिक ढंग से उनको सुलकाया गया उस अनुभव का प्रयोग करते हुए 
पुस्तक को सर्वथा सरल बनाने का प्रपत्न किया है । 


वालकोपयोगी बनाने के लिए पुस्तक को सरल भाषा में लिखने का 
प्रयास किया गया है। विपय को सुगम बनाने के लिए चित्र भी यथा 
स्थान पर्याप्त मात्रा में दिये गये हैं । 


अन्त में मैं पाठकों से यही आशा करता हूँ कि वे केवल पढ़ कर ही 
संतोप न कर लें, वरन मेरे सुझावों को कार्यान्वितकर, अपने समय का 
सदुपयोग करें तभी में अपने लिखने का प्रयत्न सफल सममझूंगा । 

में विद्यामवन का चिर ऋणी हूं कि जहाँ के वातावरण में रह कर 
मुर्भे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा सहयोग प्राप्त हुआ्ला । 
में आरादरणीय श्रीमालीजी का आभारी हूँ जिन्होंने समय समय पर मुर्के 
प्रोत्साहित किया तथा शअ्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी इस पुस्तक की मूमिका 
लिखने का समय निकाला । मैं श्री प्रतापसिहजी सुराणा का भी आभार 
मानता हूँ जो इस ओर अग्रसर होने की स्देव प्रेरणा देते रहे हैं । 

पाठकों के हाथों में पुस्तक का यह द्वितीय परिवर्धित संस्करण पहुँच 
रहा है इसकी मुझे प्रसन्नता है। पाठकों ने पुस्तक को अपनाया इसके लिये 
में उनका भी आमभारी हूं । 


विद्यामवन 
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पहला अध्याय 
मिट्टी का काम 


प्राचीन काल से ही मिट्टी का काम होता आया है। मिद्ठी 
मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । इसमें मनुष्य के प्रारंभिक 
ज्ञान से लेकर उच्च कोटि को सभ्यता तक का इतिहांस है जो 
कि आज बड़े बड़े संग्रहालयों तथा प्रदर्शन ग्रहों में बतेनों के स्वरूप 
में विद्यमान हे। मिट्टी के वर्तोनों से किसी भी देश की सभ्यता 
का परिचय आसानी से मिल सकता है। उत्तरी योरोप में जिस 
समय जंगली जानवर जंगलों में विचरण किया करते थे, वहां के 
आदिम निवासियों ने वर्तेन बनाना सीख लिया था। सब से पहले 
चाक का आविष्कार मिस्र में अंग्रजों के तिथि काल से २४०० वर्ष 
पूथं हुआ था। वहां के लोग इंद बनाना और उनका प्रयोग 
भली भांति समझ चुके थे। यूनान के प्राचीन गमले, जो खोज 
करने पर प्राप्त हुए हैं, ओर वीरकाल के अनुमान किये जाते हैं, 
चाक पर ही बनाए गए थे। रोमन बतेनों पर ईसप की कहानियां 
तथा अन्य प्रेमीपाख्यान चित्रित मिलते हँ जिनसे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि वहां की यह कला चड़ी उन्नत थी। 
चीन में यह कला २२२४ ईंस्वी पू्व वहां के राजा व्हांग टी के समय 
में प्रचलित हुई। राजा यू-टी-शन खुद राजा होने ले पूर्व बर्तन 
बनाने का ही काम करते थे। परिणाम रबरूप चीन के बतेन 
विश्व में प्रथम श्र सी में गिने जाते हैं । 


आयी से पहिले द्रविड़ों में मिट्टी के वर्तत बनाने की कला 
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का उत्थान हुआ। हरणा और मोहनजोदड़ो से आराप्त, चमकीले 
वतनों की आवश्यकता की पूर्ति पहिले, लोग सिट्टी को चमकदार 
वनाकर ही कर लिया करते थे। यह कहना उचित होगा कि मिट्टी 
के आधुनिक्र उपयोग का परिक्षान. भारतियों ने ग्रस्तरकाल में ही 
कर लिया था। विशाल अनाज भरने के दतेन इस बात के द्योतक 
हैं कि आयो के आगमन तक यह कला प्रचलित हो चुकी थी। 


.. वेद में एक प्रसंग आता है कि पात्र की आवश्यकता सबसे 
पहिले समुद्र मंथन से. प्राप्त अमृत एवं रत्नों को रखने के लिए 
हुई थी। विश्वकर्मा ने उस अवसर' पर एक युक्ति सोच कर 
एकत्रित देवताओं के शरीर में से कुछ अंश कला के निकाल लिये 
ओर उस कला को वर्तन बनाने की कला में परिचित कर दिया। 
इसी कल्ना के द्वारा कलश की उत्पत्ति हुई) - विश्वकर्मा ही कल्ाओं 

का जन्मदातवा तथा-कलाकारों का पूर्वज माना जाता है। 


जब .मल॒ष्य, जंगलों में ओर पहाड़ों की कन्दराओं में रहता था, 
उस समय उसे वस्तुएं रखने को वर्तेनों की आवश्यकता अतीत हुई । 
सबसे पहिले उसने मिट्टी के कच्चें-वर्तेन हाथ से गढ़ कर तैयार 
किये और धूप सें सुखा कर काम के लायक वसाये परन्तु यह 
ल्ाभप्रद सावित न हो सके क्योंकि इनमें पानी आदि वरत्ल पदाथे 
नहीं रक्खा जासकता था और ये दृट भी शीघ्र ही जाते थे। 
ज्यों ज्यों मनुष्य में समझ का सादा वढता गया त्यों. त्यों वह 
सौन्दर्यापासक होता गया और जीवन में काम आनेवाली अत्वेक 
'बस्तु को कलात्मक रूप देने लगा।: अतः बर्तनों को भी उसने अनेक 
प्रकार के रूप दे दिये।. इसके पश्चात्‌ उसे इन्हें पकाने व चाक 
द्वारा बनाने का तरीका भी ज्ञात हो ययां। पहिले वर्तेनों पर 
किसी किस्म के डिज़ाइनः आदि :अंकित नहीं किये. जाते थे। 


+. मल 
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इसके पश्चात्‌ उत्त पर नाना प्रकार के फूल व पत्तियाँ खोद कर अथवा 
उभार - कर बनाये जाने ल्गे। इसके पश्चात्‌ जब काम के 
अनुसार वर्ण बनाये गये तव वर्तेन बनाने का काम कुम्हार ने 
अपनाया, जो आज तक चला आ रहा है। देश में छितने ही 
परिवर्तत आये,  संस्कृतियां बदल गईं परन्तु बतेन और कुम्हार 
की आवश्यकता उसी प्राचीन रूप में विद्यमान रही । धन्य है इस 
कार्य के रक्षक कुम्हार को, जो अब तक भी, दीन अवस्था में रहते 
हुए भी, .साधारण और संतोपी जीवन व्यतीत करता है! . वह 
अपने उद्र पूर्ति हेतु, अपना समस्त समय समाज की सेवा में ही 
लगाता हे) विवाह, जन्म, मरण आदि शुभ, अशुभ अवसरों 
पर अधिकांश जनता हृदय से उसे याद करती हे । 


भारत में इसके अलावा छुछ ऐसी जातियाँ हैं जिन्होंने इस 
कार्य को अपना पशा बना लिया है; जैसे आसाम में वर्तन बनाने 
का काम हीरा जाति करती है। हीरा चांडाल होते हँ। इन्हीं 
चांडालों में कलित, केवट और कीच भी यह काम करते हैं । 
तेजपुर जिले में डोम वर्तन बनाने का काम करते हैं। डिवरूगढ 
आदि जगहों में भी यह काम होता हैे। आसाम में कुम्हार को 
रुद्रपान भी कहते हैँ! उनकी उत्पत्ति शिव की माला से बताई 
जाती है। सिलहट में मुसल्लमान यह काम अच्छा करते हैं, 
जिनको खुश्की बोला जाता है । 


मिट्टी का काम आयः दो किस्म का होता ह। पहिला वानिश 
किया हुआ, दूसरा शीशे के पानी को बर्तन पर चढा कर | वानिश 
के धर्तत पर आवे में पकने के वाद रंग किया जाता है ओर फिर 
वार्निश पोता जाता हैं, ओर शीशे का पानी आधे के अन्दर पकाने 
के पूर्व ही किया जाता है। जब चीनी के वर्तेत नहीं होते थे तब 


( ४ ) 


लाख का वानिश लगा कर मिट्टी के बतनों को चमकदार बनाया जाता 
था। ऐसे चेन कश्मीर, पेशावर, रोहतक, लाहौर, अमरोहा, 
लखनऊ तथा वीकानेर में वनते हैं । 


बतंत बनाने का काम गत्येक ग्रान्त में भिन्न भिन्न प्रकार का 
होता हे। वह दो श्रेणियों में वाँटा जा सकता है-). एक दैनिक 
उपयोग के, दूसरे विशेष उपयोग के। प्रथम श्रेणी के बतेन रोज 
उपयोग में लाये जाते हैं और द्वितीय श्रेणी के वर्तेन केवल सजावट 
एवं कल्ला प्रदर्शन के काम आते हैं, ओर सांचे में ढाल कर बनाये 
जाते हैं; चाक पर नहीं॥ .. .. . : द 


शीशे का पानी चढ़े, मिट्टी के वर्तेन पंजाब में अमृतसंर, 
डेरागाजीखां, गुजरांवाला, होशियारपुर, मेज्लम, कांगडा, लाहौर, 
लुधियाना, रावलपिंडी, मोस्टगुमरी आदि स्थानों पर बनते हैं। 
गुजरात में अहमदावाद: ओर -खानपुर के बर्तेन उल्लेखनीय हैं । 
संयुक्त प्रान्त में लखनऊ, रायपुर, हमीरपुर, शाहजहांपुर, बरेली 
बुलन्दशहर, खुर्जा व फरु खाबाद में भी वर्तत बनाने की कला सिद्ध 
है। मद्रास, ट्रावनकोर, हेदरावाद आदि स्थानों के वर्तेन विदेशों . 
में भेजे जाते हैं ओर कलापूरो माने जाते हैँं। अमरोहा और -: 
आजमगढ के बर्तन वहुत पतले बनते हैं जिनको कागजी वर्तेन . 
कहते हैं। वे कागज के समान पतले और टूटने वाले होते हैं। 
इन चर्तनों पर पारे और टीन के द्वारा सुन्दर पालिश की जाती है । 


जयपुर, अलवर, बीकानेर, वसवा और कोटा का काम भी 
प्रशंशसनीय है। परन्तु इन सबसे विशेष सुन्दर पॉटरी वीकानेर 
ओर अलवर की होती पॉटरी सज्ञावट के काम की होती 
है। जयपुर व वीकानेर के बतेनों के कुछ नमूने चित्र नं०. १ में 
दिखाये गये हैं । 


. ( ४ ) ' 
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मिट्टी को परिभाषा: 


संसार में जितनी वस्तुएं हमें आंखों से दिखाई पड़ती हैं वे 
सब किसी न क्रिसी रूप सें मिट्टी करे कण से निर्मित हैं। अतः प्रश्न 
यह होता है कि मिट्टी क्या है? .. 

. प्रिट्टी सिलिका, आल्मूनियम आदि वस्तुओं से मिलकर 
वनी हे। इसमें कभी कभी: लोहा, चूना, बोरियम इत्यादि भी 
कुछ मात्रा में पाये जाते हैं.। इन चीज़ों की मात्रा न्यूनाधिक होने 
से मिट्टी में तरह तरह के रंग तथा चिकनाहट आदि होती है | 
यह वात काली चिकनी मिट्टी, पीली चिकनी मिट्टी, मुल्तानी सिद्टी, 
पोता मिट्ठे, खड़िया मिट्टी, “ रामरज, ग्रे आदि के देखने से 
मालूम हो सकती है । द 


मिट्टी में रेत, तिनके, कंकर, पत्थर आदि का भी. समावेश 
मिलता है। इनको ग्रथक करके यह काम के योग्य बनाई 
जासकती है। किसी किसी' मिट्टी में रेत का अधिक अंश ओर 
किसी में कम होता है। जिसमें रेत कम होती है वह आंच पाकर 
पिघल जाती है और पकने पर सजवूत हो जाती है।. जिसमें रेत 
अधिक होती है बह पकने पर सजबूत नहीं होती। उसके अन्दर 
बारीक छुराख रह जाते हैं। इसलिये इस प्रकार की मिट्टी पानी 
के बर्तन--जैसे सुराही; घड़े आदि-वनाने के काम में लाई जासकती 
है। इसका कारण यह है. कि छोटे छोठे छुराख होने के कारण 
पाती बर्तेत की सतह पर आजाता है और गमे हवा के लगने 
पर पाती भाप वन कर उड़ जाता है और बर्तेन को गरस नहीं 
होने देता जिससे पानी ठंडा रहता है । 
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इसलिये भिन्न: भिन्न -कार्या के हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की 
मिट्ठी चाहिये। काली चिकनी मिट्टी व पीली चिकनी मिट्टी 
'इस काम के लिये उत्तम होती है। जिस मिद्ठी में कंकर, पत्थर 
एवं तिनकों की मांत्रा अधिक हो वह सिद्री इस कांये के लिये प्रयोग 
“में लाने योग्य नहीं होती ! 


मिट्टी प्राप्ति के स्थान 


मिट्टी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है । 
किन्तु साधारणतया दो भ्रकार की मिट्टी तो हर प्रान्त व हर ग्राम में 
मिल सकती है। काली चिकनी मिट्टी अक्सर तालावों के किनारे 
मिलेगी तथा पीली चिकनी मिट्टी. जमीन के कुछ -नीचे  खोदने 
पर मिलेगी। संयुक्त प्रान्त में पोता मिट्टी, पंजाब सें सफेद चीनी 
मिट्टी, देहली में खड़िया मिट्टी व राजस्थान में पीली चिकनी सिद्ठी 
ज्यादातर पाई जाती है । 


.. पहाड़ी स्थानों में इस काय के हेतु मिट्टी मुश्किल से. मिलती 
है। वहां की मिट्टी का रंग लाल होता है ।.. बहुत से स्थानों की 
मिट्टी या तो बहुत-चिकतनी होती है या रेतीली। चिकनी मिट्टी अधिक 
मजबूत सम्रकी जाती हे, परन्तु या तो वह काम में. लाते समय 
ही चटकने लगती है या सूखने पर चटक जाती है। पंकने पर 
भी यह पिघल कर टूट जातो है। ऐसी मिट्टी रेती, भूसी, तेल 
इत्यादि चीजें मिलाकर काम में लाई जा सकती है परन्तु खोजने 
पर आस पास अच्छी मिट्टी भी मिल सकती है। मिट्टी लाने 
की जगह काम करने की जगह से अधिक दूर नहीं होनी चाहिये 
नहीं तो उसे लाने में काफी व्यय तथा परिश्नस पड़ेगा। 


( 5: ) 

: - - मिट्टी तेयार करने की विधियाँ 

(१) सूखी मिट्टी को बारीक कूट कर चने-जैसे टुकड़े बनालें। 
फिर उस पर पानी छिड़क कर कुछ देर के लिये छोड़: दें गकि 
वह गल जाय। गलने के पर्चांत्‌ उसे आपस में खूब फेंट दें. 
. और आदे की भांति तेयार कर लें। इस ग्रकार यह साधारण 

काम के लिये अच्छी मिट्टी तैयार हो जायगी। इसे गीले टाट . 

में लपेट कर रख दें ताकि इस पर ऊपर की गर्मी का असर न 
पड़सके। ला 
(२) मिट्टी के तीन नांद लें। इनमें से- एक नांद में इसके 
बीच के भाग से ज़रा नीचे की ओर एक छेद करके इसे कपड़े 
: द्वारा बन्द कर दें ताकि इसमें से-पानी न- निकले । रा 


-._ .इसी भांति दूसरी, नांद में बीच के भाग के ऊपर छेद करके 
इसे भी बन्द कर दें। तीसरी नांद को यों ही रख दें।. 


... : पहली नांद. में मिट्टी को बारीक कूट कर डाल दें। बाद में 
. इसके अन्दर इतना पानी डालें. कि पानी मिट्टी पर तेरता रहे 
और पाती को मिट्टी सोख न सके | इस प्रकार नांदं में मिट्टी के 
” २४ घंटे भीगते रहने के पश्चात्‌ एक लकंडी से अथवा हाथ से 
मिट्टी को पानी में इस प्रकार मिलावें जैसे घोल वनाया जाता है । 


रु पं 
न 


+ थोड़ीं देर रख छोड़े | क्‍ हे 
अब पहली न्ांद का छेद खोल कर मिट्टी मिश्रित. कै 
दूसरी नांद में डाल दें ओर थोड़ी देर के लिये रख छोड़ । 
५ फिर दूसरी नांद का छेद खोल कर इसका मिट्टी मिश्रित पानी 
: तीसरी नांद में डाल दें और इतनी देर रख छोड़ें. कि मिट्टी उसके 
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पेंदे सें वेंठ जाय। फिर इस नांद के ऊपर कपड़ा लगा कर 
समस्त पानी निकाल दें। इस भांति क्रिया करने के पश्चात्‌ आप 
देखेंगे कि पहली चांद में कंकर पत्थर के टुकड़े रह गये हैं । 
दूसरी नांद में रेत रह गयी है। तीसरी नांद की मिट्टी मॉडल 
वनाने के लिये सब श्रेष्ठ हे । 


(३) मिट्टी को वारीक पीस कर महीन चल्नी में छान लें। 
फिर इस वारीक मिट्टी को किसी पात्र में डाल कर इतना पानी 
छिड़के कि मिट्टी भीग जाय पर ढीली न रहे। कम से कम २४ घंटे 
भीगे रह जाने के वाद मिट्टी को फेंट लें ओर आटे की तरह तेयार 
कर लें। इस ग्रकार तैयार की हुई मिट्टी साधारण काम के 
लिये अति उत्तम हे। यह ध्यान रहे कि इसे गीले टाट में 
लपेट कर रक्खें । 


तेयार मिट्टी की पहिचान 
न 


मिट्टी के अन्दर रेत, चिकनाई आदि कितली मात्रा से है 
यह जानने के लिये उसको तेयार करके उसकी परीक्षा करें। 


(१) मिट्टी तैयार होने पर उसकी बची बनावें ओर ऊँगली 
पर लपेटें। अगर वह दूटे या दरार पड़ जाय तो समझना चाहिये 
कि उससें रेत का हिस्सा अधिक है या मिट्टी में पानी कम है । 


(२) मिट्टी वन कर तेयार होने पर बह हाथ की अंगुलियों या 
जमीन से नहीं चिपकनी चाहिये। यदि चिपक्रती हे तो समझना 
चाहिये कि उससें पानी या आल्मोनियम अधिक है। 


(३) मिट्टी की गोली वना कर उसे दो अंगुल्ियों के बीच 
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में दवाओं । यदि वह मोम की भांति दवे तो समझता चाहिये 
कि मिट्टी अच्छी है । 


(४) मिट्टी को कुछ देर सुखा कर सख्त बना लो। फिर 
उसे पानी में डालो। यदि वह एकदम घुल जाय तो समा 


चाहिये कि बह मिट्टी कमजोर हें ओर उसमें रेत की सात्रा अधिक 


प्‌ 


है। यद्विपानी सें डालने पर आहिस्ता आहिस्ता घुले तो समझना 
चाहिये कि मिदट्रा अच्छी है । 


(५) छुछ अच्छी मिट्टी लेकर उसझा गोला वनाकर काफी देर 
तक हाथ में रक््खा जाय या उछाला जाय र इस अवस्था मे याद उस 
गोले में दरारें पड़ जायँ तो समता चार्डिय के 5 स मिट्टी में आल्सी- 
सलियम की मात्रा आधविक है । 


(६) गीली मिट्टी को हाथ में लेकर फेक कर किसी दीवार पर 
मारने से यदि फेंका हुई मिट्टा थे दीवार के चिपक जाय ओर जमीन पर 
न गिरे तो समझना चाहिये कि यह तेंयार की हुई मिट्टी उत्तम हू । 


कार्य शुरू करने से पहले 


मिट्टी के काये के लिये न वो खाल साम्तान ही चाहिये और न 
अधिक औजार ही। एक काठ की सोगरी; वार को चलनीं, 
२ मिद्ठी की नांदें, लकड़ी के पढियं जिनकी लम्बाई चोढ़ाई 
२ इंच %& ८इंच हो, ल हि की पत्ती या चाक डोरा, सरकंडे का 
टुकड़ा और टूटी हुई चीनी की प्लेट या शीशे की प्लेट की ड्कड़ा । 
पटिये तो प्रत्येक विद्याथी के लिये अलग * होना जरूरी हैं 
वाकी सामान का उपयोग खाये कल सके लिये हों। सबसे अच्छे 
आओजार तो अपने द्वाथ द, जिनसे इस कला में सव छुंछ किया जा 


> 
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सकता है। इस कार्य के शुरू करने से पहिले यदि छुछ वातों का 
ध्यान रख लिया जाय तो काम सें काफी सुविधा हो जाती है, जैसे 
जिस जगह यह कार्य किया जाय बहां काफी पान्ती पास ही हो जिससे 
आसानी से काम के किये पानी प्राप्त हो सके आर काय में 
सफाई भी रह सके । जिस कक्ता में यह काय किया जाय वहां कमरे 
में लकड़ी की कुछ खुली आलमारियां या त्रेकिट होने चाहियें या 
बड़ी ० ताके जिनमें तैयार सॉडल या बर्तेन अथवा सांचे सुविधा से 
रखे जा सके । ऐसा सुरक्तित स्थान न होने का परिणाम यही 
होगा कि यदि १० चीजें बनाई गई हैँ तो दसर दिन आपको पांच 
या साव चीजें ही प्राप्त होंगी, जिससे की हुई मेहनत वेकार जायगी। 
उचित ढंग से न रखने के कारण वह फैल जायँगी और फट जायेगी | 
इसके साथ २ यह समम लेना सी जरूरी होगा कि कार्य के लिए जो 
मिट्टी तैयार की जाती है उस पर काफी मेहनत करती पड़ती है ओर 
यदि उसका थोड़ा सा सी हिस्सा बेकार जाता है तो बह बहुत बढ़ा 
सुकसान समसझ्तना चाहिये। सूद्ध जाते अथवा दसरी चीज मिल 
जाने से मिट्टी काय के योग्य नहीं रहती, इसलिये इसको रखने के दो 
उपाय हैं। पहला तो छोटी खत्ती (खास) जिस बखारी भी कहते हूँ 
वना लेनी चाहिये, जिस प्रकार कि अनाज भरने के लिये जमीन 
खोद कर वनाई जाती है। इसमें मिट्टी पर ऊपर की हवा का कोई 
असर नहीं होता और जिस हालत में उसे रखा जाता हैं उसी हालत 
में वह मिलती है। दूसरा एक लकड़ी का बड़ा वक्‍स तेयार करा 
लेना चाहिये और उसके भीतर व बाहर से जरते की परत मढवा 
देना चाहिये। यह सी वही काम करेगा ओर हुवा अन्दर अपना 
कोई असर नहीं करेगी । बर्तन अथवा मॉडल वनाते समय सीधे 
बेठकर ओर ध्यान उसी ओर रखकर काये करना चाहिये। चीज 
का अच्छा या बुरा वनना अभ्यास पर निर्भर रहता हे। ओज़ार, 

से आने वाला पानी का प्याज्ञा व अन्य चीजों को हमेशा अपने 
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सीधे हाथ की ओर रखना चाहिये और जितनी कम चीजें काम 
करते समय अपसे पास फैलाई जायेँ उतना ही अच्छा है | 


ल्‍्दी 


२2 


१०. 


श्रभ्यास 
मिट्टी किसे कहते हें? इसमें किन २ वस्तुओं का मिश्रण होता है ? 
ऐसी अच्छी मिट्टी कहां मिलती हूँ जिसे शीघ्र ही कार्य में ला सकें ? 
विभिन्न प्रकार की मिट्टी किन प्रान्तों में मिलती है ? राजस्थान 
में कहाँ कहाँ से मिट्टी प्राप्त की जाती हूँ २ 
इस कार्य के हेतु मिद्दी के नाम व उसके गण बताओ ? 
तुम्हारे आस पास कितनी प्रकार की मिट्टी मिलती हैं ? उनमें से 
इस काम के लिये कौन कौन सी मिट्टी उपयोगी है ? 
अच्छी मिट्टी की जांच करने के कितने विभिन्न तरीके हैं ? प्रत्येक 
को स्पष्ट करो ? 
मिट्टी तैयार करने की कितनी विधियां हें ? इनमें से कौनसीं विधि 
सरल भर उत्तम हूँ 2 
मिट्टी का काम शुरू करने से पहले किस सामाच और किन ओऔजारों 
की आवश्यकता होगी ? 
मिट्टी के बर्तनों का संक्षिप्त इतिहास लिखों 2? मनुष्य को इनके 


बनाने की आवश्यकता क्‍यों हुई ? 


भारत में मिट्टी के वर्तव बचने कब से प्रारम्भ हुए और अ्रव यहां 
वरंल बनाने का कार्य कहाँ कहाँ अच्छा होता हैँ ? 





( १४-) 
दूसरा अध्याय 


चाक द्वारा बतेन बनाना 


वर्तत वनान का संक्षिप्त इतिहास पहले प्रसंग भें ही आ चका 

| ज्यों ज्यों मनुष्य को अधिक वर्तनों की आवश्यकता होती गई 
नह चीजों द्वारा वस्तु निर्माण का काय शुरू होता गया जिससे थोड़े 
समय से ज्यादा से ज्यादा चीज वनाने के ढंग निकलते चले गये । इसी 
प्रकार वर्तत बनाने में चाक का प्रयोग हुआ जो कि आज तक चला आ 
है और कुम्हार चक्र' के नाम से प्रसिद्ध है। कार्य हेतु मिट्टी तैयार 

हो जाने के वाद मिट्टी का लोथ बसा कर चाक के वीचों बीच जमा 
दिया जाता है और चांक के ठीक सामने बेठ कर चाक को तेजी से 
डंडे द्वारा घुमाया जाता हैं। जब चाक में घूमने का वेग पढ़ा हो 
जाता है तव हाथ द्वारा पानी लगा कर मिट्टी की लोथ को दोनों हाथों 
से ऊपर बढ़ाया जाता है, फिर नीचे की ओर दवा कर एक सा कर 
लिया जाता है जैसा कि चित्र नं० २ के के, ख, गं, घ, डा, भें दिखाया 
गया हैं। परन्तु इस काम के लिये काफी सावधानी व अभ्यास का 
जरुरत होती हे । जितना यह काम देखने सें सरत्त लगता है उतना 
वास्तव में हे नहीं। चाक लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के वनते है । 
चाक से बढ़े बतेनों को उतारने के पश्चात उन्त पर राख छिड़क दी जाती 
जिससे सूखने के पूर्व उनकी लकड़ी के चपटे वटके से ठोक ठोक 
कर आक़ांत प्रदान की जाती जैसे पाती रखने के सटठके, दूध 
ओटाने के लिये चढ़ी बड़ों हांडियां इत्मादि । ऐसे बततों को पकाने से 
पहले उनके आधे हिस्से पर गेरू अथवा हिरमिजी का रह्ढ चढ़ा दिया 
जाता है। इससे उनका अच्छा पका हुआ लाल रह्ग दिखाई देता है। 


पे | 
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मतुष्य के नैठनेब्ग- 
ज्यानल ह््ट्न्जं ह 
पैरअथर भ्चद 
घ अमिशा औ अपर रहतिनाता 
उस्नका युगल अपर रहे ४ 
| 


हर रहनेशाकाभाग , 





चित्र नं० ३--नथा चाक 





चित्र नं ० ४--पुराना चाक 


( १६ ) 
हाथ से मिट्टी के बर्तेन बनाना 


हाथ से मिट्टी के वर्तन बनाने में कई फायदे हैं । हाथ, आंख 
ओर दिसाग तीनों ही एक साथ काम करते हैं। छुछ लोगों का मत 
३ की बतेन प्‌ चर ५ ५ 
है कि छुम्हार चक्र पर वर्तत बनाना आसान हे पर ऐसा नहीं ह 
इसमें कई कठिलाइयां हर 

कुम्हार चक्र के +ी. कर दि 3 

१, कुम्हार चक्र पर वठने का तरीका ऐसा असखवाभाविक हैं जो 
मनुष्य की वाढ़ की रोकता है. | 

२, बच्चों के हाथों को; दिमाग को व आंखों को कोई ट्रनिग 
नहीं मिलती । 

३, आँखों की एक जगह स्थिर रखना पड़ता है, जिससे आंखों 
की रोशनी कमजोर पढ़ जाती है । 


४. स्कूलों में कुम्हार चक्र की काम चाल नहीं हो सकता कारए 
कि कई चक्र लगाने के लिये काफ़ी स्थान दोना चाहिये और सिखाते 
समय हर एक वच्चे के पास एक सिखाने वाला होना चाहिये | 

५. इसके लिये कम से कंस पाँच साल विशेष अम्यास की 
आवश्यकता रहती है । इसलिये अब पुराने कुम्हार उते का दूसरा 
रूप दे दिया है, और उसमें उपरोक्त दिक्कतें काफी कम हो जाती हैं। 
इसमें सनुष्य आराम से बैठा हुआ पैर की ठोकर हारा इसे चलाता 
है और उसके दोनों हाथ खाली रहते है। जब चादे तव उसे 
आसानी से रोक सकते हैं। इसमें गिरने अथवा पैर में लगने का 
भय नहीं रहता । चित्र नं रे को देखकर यह वात साक सम में 
आर सकेगी । यह सव साधन अधिक वर्तन वनाने के लिए उपयोगी 
हैं परन्तु स्कूलों के लिये आगे के दो साधन ऐसे सुन्दर और सुलभ 
हैं, जिनके हारा प्रत्यक्ष वालक जी चाहा बर्तन अपने हाथों से तैयार 
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कर सकता हे । नये चाक पर जिस प्रकार वर्तेत वनता हैं उसका 
क्रम चित्र न॑० २ में क, ख, ग, घ, उः, में स्पष्ट रूप से दिखाया गया 
है। दोनों किस्म के चाक चित्र न॑० ३ व ४ में दिखाये गये हैं । 


हाथ द्वारा बर्तेन बनाने का पहला सुलभ तरीका 


बत्ती प्रणाली 


इसके लिये मिट्टी बहुत अच्छी तेयार कर लेनी चाहिये ताकि 
बह टूटे नहों। इसमें सबसे पहले वर्तन का पेंदा (तल्ी) बनाना 
चाहिए। इसके लिये मिट्टी को हाथ की हथेली द्वारा चपटा करके 
किसी ओजार से काट कर गोल वना लें । तली की मोटाई कम से 
कम ३ इंच अवश्य रक्खें ओर उसे किसी लोहे अथवा मिट्टी के तवे 
पर रख दें, ताकि वर्तन को घुमाने में आसानी रहे । अब वर्तेन को 
ऊपर बढ़ाने के लिए मिट्टो की वत्तियाँ बनाई जाये जिन्हें हथेली द्वारा 
या तख्ते पर गोल वेलनाकार बनाया जा सकता है। इन वत्तियाँ 
को तल्ली के किनारों पर रख कर अंगुली से जोड़े कर किसी लकड़ी 
की पटरी की सद्दायता से ठीक कर वरावर कर लेना चाहिए। मिद्ठी 
की बत्तियों को बाहर और भीतर दोनों तरफ से जोड़ देना चाहिए। 
इस प्रकार वत्तियों को एक दूसरे पर चिपकाते २ वतेन को ऊँचा 
वना सकते हैं। यह ध्यान रहे कि जब वर्तन को चौड़ा करना हो 
तो बत्ती को पहली बत्ती के बाहरी किनारे पर लगा देना चाहिए 
ओर यदि सँकड़ा करना हो तो अन्दर की ओर । साथ ही यह देखते 
रहें कि नीचे की हर एक वत्ती अच्छी तरह जुड़ गई है ओर वर्तेन 
टेढ़ा-मेढा तो नहों है। अन्दर की सतह को समान करने के लिए 
बाहर हाथ लगा कर अन्दर डेँगलियों द्वारा दवा दें। बाहर की 
सतह, चाकू या खुरचनी से खुरच कर ठीक की जा सकती है.। इस 
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रीति से पूरा वतन जिस भाँति चाहें धना सकते हैं। प्रा बर्तन 
बनान के लिये एक बत्ती खत्म हांने पर दसरी लीं जा सकती है। 
ध्यान इस वात का रखना है कि बतेन की सोटाइ में फके न पड़ 
जाय; सब जगह एक सा रहे। इसलिये वत्तियाँ लम्वाई में कैसी ही 
हों, गोलाई समान रहे । बर्तेन बनाने के पश्चात, हैंडिल आदि 
लगाने का कार्य गीले वर्तेन पर ही क्रिया जाना चाहिये । श्रक्सर 
ऐसा होता हैं कि बर्तेन ऊपर पहुँचते * फट जाता है अथवा फैल 
जाता है। इसके दो कारण हैं:-- 


(१) नीचे की गीली मिट्टी ऊपर की गीली मिट्टी का भार सहन 
नहीं कर सकती | 

(२) मिट्टी ठीक प्रकार से गला कर तेयार नहीं की गई है, या 
उसमे रेत आदि की मात्रा अधिक हो गई हे । 

इसलिये नीचे की मिद्दी जब तक कुछ ख़श्क न हो जाय तब तक 
ऊपर का कारये नहीं क्रिया जाय। ऐसी दशा में दसरा बर्तन शुरू 
कर सकते हैं। जब तक दसरा वतेन आधा बन कर तंयार होगा, 
तब तक पहला सूख कर कुछ सख्त हो जायगा, ओर वह पूरा किया 
जा सकेगा। बतन वन जाने के पश्चात्‌ यह जरूरी है कि उसे 
सामने रख कर एक नजर से देख लिया जाय कि कहीं वह ठेढ़ा तो 
नहीं है। यदि ठेढा मालूम हो तो उसे पटरी से पीट कर ठीक कर 
लेना चाहिये । 


ठीक करने का दसरा तरीका यह भी है, कि एक कीली पर एक 
गोल चकला फिट करके बतेन को उस पर जसा दे, जैसा कि चित्र 
नं० ४ में दिखाया गया है। वर्तन चकले (पहिये) के बीच में गीली 
मिट्टी से जमा दिया जाता है। पहिये को जोर से घुमा कर हटी हुई 
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चीनी की प्लेट के टुकड़े से अथवा चिकने पत्थर से रगड़ कर पचारे 
(गीले कपड़े) से पूरा कर सकते हैं। 


अब प्रश्न आता है कि वतन किस प्रकार सुखाया जाय। उसे 
एकद्स हवा में अथवा एकदस धूप में न रख दिया जाय, वल्कि 
किसी गीले कपड़े से ढक कर रख दें। अन्यथा वह फट जायगा | 
वर्तत के हर एक हिस्से का एक साथ सखना अनिवाये है। पहिले 
उसे छाा में सुखाया जाय, उसके वाद धूप में रखा जाय | यदि 
किसी कारणवश वर्तेत चटक जाय तो गीली मिट्टी से जोड़ने की 
कोशिश न करें, उसको बसा ही रहने दें। इस वरीके से हम 
बड़े २ वतन, अनाज रखने के लिये कोठियाँ, दूध रखने के लिये 
मटकियों तथा आचार रखने के लिये बड़े * अमृतवान व रोजाना 
काम में आने वाली चीजें आसानी से चना सकते हैं। यह बत्ती 
प्रणाली अधिक संख्या में वर्तेत बनाने में काम नहीं देगी बल्कि बढ़ा 
ओर सुन्दर बर्तन बनाने में काम आयेगी) इससे हमारी आंलें, 
हाथ व दिसाग तीनों को शिक्षा मिलती है। प्रारंभ से वालकों को 
ऐसे वरतेन बसाने चाहियें जो गिज्ञासनमा हों जसे नर्सरी के गमले, 
अथवा बड़ें फूल लगाने के लिये गमले आदि। गदन अलग २ 
तरह की ज्ञगा कर अलग २ शक्तों में उन्हें बनाया जा सकता है। 
विशेष अभ्यास होने पर भाँति २ के बर्तन बनाये जा सकते हूँ। 
बत्ती अणाली से बने हुये बतेनों के छुछ नमूने चित्र नं० 6६ में 
दिखाये गये हैं । 


कुछ कल्नाकारों का मत है कि चौड़ाई ओर लम्बाई का अनुपात 
क्रमशः ३:४ या ४:८ या ८:११ या १३:२१ ठीक रहता है। इन 
अनुपातों में यह बात ध्यान रखने की है कि दूसरे अनुपात का 
पहिला भाग पहिले असलपात के दूसरे भाग के बरावर होता है ओर 
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दूसरा भाग पहिले अनुपात के दोनों भागों की जोड़ के वरावर होता है । 
जेसे दूसरे अनुपात का पहिला भाग ५ पहिले अनुपात के दूसरे भाग 
के बरावर है और इसका दूसरा भाग पहिले अनुपात के दोनों भाग ३ 
ओर « के जोड़ के वरावर है। इसी तरह यह अनुपात आगे बढ़ते 
जाते हैं। यह कला देखने में वड़ी सुलभ मालूम पड़ती है, परन्तु 
इसमें असली कला के सब गुण छिपे हुए हैं । 


दूसरा तरीका, साँचों से बेच बनाना 


सांचों से चर्तेन बनाने में आमतोर से दो तरीके काम में लाये 
जाते हैं:-- 

(१) थपाई द्वारा नांद, गमले आदि एक टुकड़े के सांच से 
बनते हैं। इसके बनाने का तरीका यह है कि जो वर्तेन वनाना हो 
उसी के ऊपर राख आदि लगा कर मिद्री का पत्तर चढ़ा कर ऊपर 
थाप दें । बाद में उस पर से हटा कर, और छुछ खुश्क होने पर उसे 
छील कर ठोक कर सकते है। जिस बतेन पर कुछ आक्ृतियाँ 


३. ही 


आदि बनानी हों उसके लिये तो पहला तरीका ही काम सें लाया जाय | 

(२) सांचे द्वारा वतेन वनाने के लिये पहिले मिट्टी का पतला 
पत्तर बनाना चाहिये, ओर वनाये हुए सांचे के आधे भाग को पत्तर 
पर रख कर, सांचे से कुछ बड़ा पत्तर काट लेना चाहिये। फिर सांचे 
के अन्द्र पोटली द्वारा राख छिड़क कर पत्तर को उसमें अंगूठे द्वारा 
हर जगह से सांचे के अन्दर दवा देना चाहिये ओर सांचे से 
इधर उधर निकले हुए पत्तर को किसी चाकू आदि से काट देना 
चाहिये। इसी अकार दूसरे सांचे के अन्दर पत्तर भर देना चाहिये। 
फिर दोनों साँचों के किनारे पर अंगुली द्वारा पानी लगा कर आपस 
में जोड़ देना चाहिये। फिर सांचे के मुंह की ओर द्वाथ डाल कर 
मिट्टी की वत्तियों द्वारा बर्तेन के अन्दर का जोड़ मिला देना चाहिये 


। 


कि 
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आर सता भांति खुश्क होने के बाद सांचों को हटाना चाहिये। बाद 
में बदन के बाहर आगे निकले हुए भाग की चाकू से काट कर एकसा 
क्र देना चाहिये। यह बात आगे छुट्टी के कार्य में चित्र-की देखने 
से स्पष्ट हो जायगी । | 
दतनों के साँचे बनाना 
सब प्रथम जिस वर्तत का साँचा लेना है, उसी डँचाई व 
चोढ़ाई को देख कर ठीक चीचों वोच पेन्सिंल से एक लाइन डाल 
देती चाहिये जो उसके चारों ओर चक्कर लगा लेगी। फिर वारीक 
मजबूत तागा उस पेन्सिल के निशान को, छूता हुआ बाँध देना 
चाहिये। तागा चाँवते समय यह ध्यान रहे कि तागे की जो गाँठ 
लगे, वह या तो पदे से आवे या सुह पर। तागा वध जाने के 
बाद मिट्टी का पत्तर चना कर पूर बदेत पर ही सली भाँति लगा दिया 
जाय ) खास कर यह ध्यान रखते की आवश्यकता है कि उसमें कहीं 
भी हवा ने रहने पावे, वर्ना सांचा ठीक नहीं बनेगा । जब बह सिद्टी 
का चढ़ा हुआ पत्तर छुछ खुश्क हो जाय तो तासे की गांठ खोल ऋर 
उसे नीचे की तरफ खींच लिया जाय | 
इस प्रकार सांचे के दो अलग अलग 
हिरसे हो जायँगे। जिन बतनों में 
हैंडिस हो उनका सांचा बनाते के 
लिये, हेडिल ओर बतन के वीच में 
एक कागज उतना ही वड़ा काट कर 
रख देना चाहिये, और फिर दूसरे 
हिस्से पर भी मिट्ठी की -आध इंच 
(5 ] मोटी तह लगा देनी चाहिये । देखिये 
चित्र नं० ७ । 





चित्र नं० ७ 


( ४२३ ) 
साँचों से बर्तत ढालना 


जिस प्रकार कुट्टी की चीजें ढाली जाती हैं और पत्तर बनाया 
जाता हैं, ठीक उसी प्रकार इसका पत्तर वनाना होगा, पर इसका 
पत्तर काकी मोटा रहेगा ओर समिद्दी की सतह एक समान तथा चिकनी 
कर लेनी होगी। प्रिट्टी के पत्तर को साँचों से इस ग्रकार दवाना 
होगा कि मिट्टी की सतह सांचे की सतह से अच्छी तरह मिल जाय | 
एक टुकड़े में मिट्टी के क्रिनारें कुछ ऊपर उठे रहने चाहियें, ताकि 
दोनों टुकड़े जुड़ जायँ। बत्तेन तेयार हो जाने पर वाहर निकली हुई 
मिट्टी को चाकू से छील कर, पानी लगा कर या हाथ द्वारा एकसा 
किया जा सकता है । यह त्रिधि उस समय बहुत उपयोगी रहती है, 
जिस समय बर्तेत पर कुछ खुदाई या उमराई का कार्य दिखाना हो 
क्योंकि वह सखांचे में साफ आजाता हैं। जिस सम्रय सांचे द्वारा 
चीज वाहर निकाली जाती है उस ससय वह साफ उभरी हुई दिखाई 
देती है। इस कारये के लिये आगरा अपना ग्वास महत्व रखता हैं, 
ओर वहाँ के कममर व सुराही बाहर दूर २ तक जाते हैं. । उन पर 
अंकित चित्र व डिजाइन मुग़ल़ शैज्ञी व राजपूत शेत्नी की कलक 


देते हे । 
बतेंनों की निगरानी 


किसी भी कार्य को करने से पहिले वहुत सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। कभी कभी बने हुए वर्तत चटक जाते हैं, 
इसका कारण यह है कि या तो वह मिट्टी चिकनी ज्यादा है, जिससे 
कि बतन का निर्माण किया जा रहा है या मिट्टी अधिक देर तक 
हाथों में रही है, जिससे कि वह सूख गई है। ऐसी दशा में यदि 
उसमें चिकनाहट ज्यादा है, तो लकड़ी अथवा कंडों की राख मिलाना 


( २४ ) 


उपयोगी होगा, या उसमें कागज की थोड़ी सी कुट्टी मिला देनी 
चाहिये। यदि बह कुछ सूख गई हो तो उसे पानी मिलाकर 
मुलायम किया जासकता हैं। बर्तन अथवा मॉडल को पाती 
लगाकर जोड़ने या चिकना करने की कोशिश कभी नहीं करनी 
चाहिये, और यदि किसी चीज को जोड़ना जरुरी ही हो, तो वह. 
पकने के पश्चात्‌ ही जोड़ी जा सकती है। इसके लिये एक हिस्सा 
गोंद, एक हिस्सा मेथी, एक हिस्सा वेल गिरी (चेतन पत्र के फल) ओर 
तीन हिस्सा बारीक पिसी हुई पक्की मिट्टी को पानी से मिला कर लुगदी 
बना ली जाती है ओर इससे मिट्टी की द्ूटी हुई चीजें जोड़ी जा सकती 
हैं। दूसरा ध्यान यह रखना चाहिये कि बतनों को पकाने से पहिले 
एक दफा धूप सें अवश्य रखदें, जिससे कि वे पूर्णतया सूख जायेँ ओर 
पकते समय तड़के नहीं । उठाते समय उन्हें क्रिसी तख्ते पर जमा कर 
तख्ते सहित उठाना चाहिये। कभी २ एक में दूसरा या एक पर 
दूसरा वतन काफी ऊँचे तक रख देने से भी कच्चे बतेंन फट 
जाते हैं । 


टूठे हुए बतेनों को जोड़ने की दूसरी विधि यह है कि टूटे हुए 
वर्तेन के किनारों को आग पर गे कर लेना चाहिये, फिर चपड़ी या 
लाख लगा कर किनारों को आपस में मिल्रा देना चाहिये। इससे 
भी वतन जुड़ सकते हैँ, लेकिन गर्म पानी रखले अथवा आग पर 
रखने से ये खुल जाते हैं । 


बतंनों पर डिजाइन अंकित करना 


यह दो प्रकार से किया जाता है (१) खोदकर डिज़ाइन बनाना, 
(२) ठप्पे से डिज़ाइन बनाना । 


( श्‌४ ) 


खोदकर डिज़ाइन वनाने में पहले वर्तन पर पंसिल अथवा 
कील आदि से चेल बूढठे बना दिये जाते हँ। इसके वाद तेज 
चाकू या छीलनी से खोदकर रेखाओं के वीच की मिट्टी निकाल दी 
जाती है। | 


ठप्पे से डिजाइन वनाना--ठप्पों से डिजाइन डालना बहुत 
आसान है, कारण कि उपमें मस्तिष्क को उतना कारयये नहीं करना 
पड़ता, जितना कि मौलिक डिज़ाइन डालने में करना पड़ता है। 
कुछ साधन ऐसे हूँ जिनकी गीली मिट्टी पर दबाने से, मिट्टी पर 
सुन्दर डिज़ाइन दीखने लगती हैं, जेसे ताले की चाबी, कील अथवा 
पेच का सिरा, तरह तरह के बीज, कौड़ी, सीप आदि । इनको 
अलग अलग जगह पर लगाने से बहुत सुन्दर डिजाइन वन सकते हैं । 
ठप्पे बनाने के लिये पहिले डिज्ञाइन अपने आप बनाने होंगे। 
उसके बाद सांचे बना कर ठप्पे की तरह काम में लाये जा सकते हैँ । 


विशेष निगरानी:--(१) जहाँ तक सम्भव हो सके वर्तेन को 
जिस दिन आरम्भ किया जाय उसी दिन समाप्त कर देना चाहिये, 
नहीं तो उसे क्रिंसी गीले कपड़े से ढक कर रखना चाहिये । वह 
किसी खाली होज या बन्द चीज़ में रक्‍्खा रहना चाहिये, ताकि एक 
दम सूख न जाय । इसके वाद चार दिन छाया में रखना चाहिये 
तत्पश्चात्‌ उसे धूप दिखाई जा सकती है। (२) बर्तन की सबसे 
ज्यादा चौड़ाई उसकी ऊँचाई से आधों या कम रहनी चाहिये, वर्ना 
बतेन की शक्ल भद्दी मालूम देगी । 


तूलिका द्वारा डिजाइन डालना 


कांगज पर का डिजाइन सुई से छेद कर तैयार वर्तेन पर 
चिपका दिया जाता दै। तदुपरान्त कोयला अथवा खड़िया पीस कर 


8. >> 


(२६ ) 


कपड़े की पोटली से भर ली जाती है'। इस पोटली को कायज पर 
भाड़ा जाता है, जिससे सुई के छेद्ों में से कोयला या खड़िया कागज 
के नीचे छन कर बर्तत की सतह पर डिज़ाइन अद्डित हो जाती है। 
इस फूलकारी के डिजाइन के बीच में पतली मिट्टी के परत तूलिका 
(जश) से दो तीन वार भरे जाते हैं। इस विधि से फूलकारी का 
डिज़ाइन जमीन से ऊपर उभर आता है जैसा कि आगरे की सुराहियों 


पर होता है।. . 


- बतेनों को पकाने की चिघि 


वनों को पकाने की दो बिधियाँ हैं. (१) छुम्हार की भट्ठी 


(अवबा) चित्र नं०८ (२) साधारण चीती की भट्टी चित्र नं० ६ 
कुम्हार की भट्टी (अबा) कढ़ाईनुमा जमीन खोद कर बनाई जाती 
है। इसमें नीचे इंट अथवा टूटे हुए बर्ततों की एक तह लगा दी 
जाती है, जिससे भट्टी में आय पड़ते पर जमीन की भाष बर्तनों पर 
असर ने करें।. इन इंटों के ऊपर या.तो राख विछा दी जाती है. या 
वालू डाल देते हैं। उसके ऊपर उपलों या कंडों की एक तह 
लगादी जाती है, फिर नीचे भारी व बड़े बर्तन. रकक्‍्खे जाते हैं और 
बीच में चिसनी की भांति जगह छोड़ते जाते हैं। बतेनों पर फिर 


उपलों की तह लगा दी जाती है । इस प्रकार चारों तरफ से उपलों 


से ढक दिया जाता है, और गोबर या सूखी पत्तियाँ लगा कर गीली 
मिट्टी से चारों तरफ से बन्द कर दिया जाता हैं।. चारों ओर चार 
बड़े बड़े छेद छोड़ दिये जाते हैं, ओर बाहर चारों तरफ एक खड़ी 
इंटों की लाइन लगा दी जाती है। बाद में बीच में जो चिमनी जैसा 
रास्ता छोड़ा गया है, उसमें आग डांल दी जाती है। जब आग पूर्णतया 
जलने लगती है, तव सूराख इच्छानुसार बन्द कर दिये जाते हैं। 


| 


( २७ ) 


इस प्रकार आग भट्ठटी में ४८५ घंदे तक जलती रहनी चाहिये | यह कुल 
७२ घंटे में ठंडी हो जाती हैं। यह वात भट्टी का चित्र देखने 
, से पूर्णतया समझ में आ सकेगी | 















अरमान मातम भा पाक पाक ममक एन 
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ह 


साधारण चीनी की .भद्ठी (चित्र .नं० ६)--इसके बनाने की 
विधि यहद्द है. कि पहले जमीन में लगभग १ फुट गहरा तथा ४ फुट 


( शें८ ) 


व्यास का गोल गढ़ा खोदिये। उस गढ़े पर इंटों की चुनाई करके 
एक गोल गुस्बंद सा वनाइये। इस गुस्वद में ५, या ७ छेद छोड़ 
दाजिय जिनम होकर आग की लपर्ट भट्टी में जासके। गुम्बद 
के बीच में भी एक छेद रहना चाहिये । चित्र न॑ं० १० में चिन्दरओं 
से गुम्बद का आकार दिखाया गया हे। गुम्बद तेयार हो जाने 
के बाई उसके चारा ओर इंटों को गोलाकार चनाई की जाती 

जो पेंदे में अधिक चोड़ी होती है कथा ज्यों ज्यां ऊपर बढ़ती 

चौड़ाई कम होती जाती है। इस की ऊँचाई लगभग ४ फिट 
होनी चाहिये । इसके पेंदे में एक स्थान पर आग जलाने का एक 
द्वार रखा जायगा जिसकी चोड़ाई १ फुट होगी तथा ऊँचाई लगभग 
४३ फुट । इसका ठल भाग 'गद्े से जुड़ा होगा। इस द्ार से 
लकड़ी अन्दर पहुँचाई जायगी तथा आग जलाह जायगी। एक 
इंट के आकार की एक खिड़की सद्ठी की दीवार में लगभग . ४३ फुट 
की ऊअचाह पर होनी चाहिय॑ जहाँ सं समय समय पर भट्ठी के अन्दर 
को दशा का निरीक्षण किया जासके। यह एक इंट के कियाड़ 
से बन्द रहेगी। आवश्यकता के समय- इंट के किवाडु को हटा 
कर वापिस बन्द कर दिया जायगा। इस इंद में तार आदिक़ा 
एक हेंडल लगाया जा सकता है जिससे खिड़की खोलने में सुविधा 
हो | भद्दी के अन्दर फायर प्र फ इंदे लगाने से उसक्ना तापमान अधिक 
ऊँचा किया जा सकता है जो साधारण इंटां की चुनाई से संभव 
नहीं है। इस भट्टी में यदि वहुत कीमती बतल पकाने हैं, . तो. संगर 
इस्तेमाल किये जासकते हैं, अन्यथा नहीं। चित्र नं० ६- में एक 
सैगर के ऊपर दूसरा सेंगर रक़््खा हुआ दिखाया गया है और सेगर 
की प्लेट से दोनों ढके हुए हैं। सेयर के अन्दर वर्तत रख कर एक 
दूसरे पर जमाबे जाते हैं। भट्टी में जो सिल्लेण्डर मे छुद व ४ फुट का 


रिक्त स्थान छोडा गया 


(४) हे, उसमें कच्चे वर्तेन 
| बन जमा कर उन्हेँ टूटे 
० ९४७५ ७. आर 
जज! वर्तनां के टुकडों से ढक 


देना चाहिये, और मिद्री 
गीली करके ऊप्र लगा 
न देनी चाहिये। बीच में 
भच्िज न ०१० हि घुआ निकलने के लिये 
| जगह अवश्य रक्खी 
जाय, ताकि धुआ आसानी से निकल सके । (देखिये चित्र नं० १०). 
अब इसमें नीचे से आग लगानी चाहिये ओर आग कम से कम 
आठ घरटे अवश्य गराबर जल चुके तव आग चाले खुले हुए मु ह 
को बन्द कर देना चाहिये। इसके बाद क्रम से कम २४७ घण्टे 
ठंडी होने पर भटद्ठी खोली जा सकती है। अच्छा हो अगर इससे 
भी देर से खोली जाय ! 


इस भट्ठी में आठ घण्टे आग तभी जलानी चाहिये, जब कि 

भट्ठटी के अन्दर चीनी के अथवा ग्लैज करने के बतेन रखे गये हों । 
साधारण व्तनों को इतनी आग की जरूरत नहीं होगी । साधारण 
बतेना के पकने की पहिचान इस प्रकार की जा सकती है कि पहिल 
जो ऊपर टूटे हुए वर्तेनों के हुकढ़े लगाये थे, वे एक दम काले 
स्थाह होंगे। फिर धीरे धीरे वे सफेदी पर आते जायगे। जिस 
समय उन पर काफी सफेदी आजाय, तब समझ लेना चाहिये कि 
अन्दर बर्तन पक्र गये हैं। चीनी या ग्लेजदार वर्तेनों के पकने की 
यह परीक्षा नहीं हे उनके लिये पूरे आठ घण्टे ही चाहियें। खिड़की 
की इट हटाकर देखना होगा कि ग्लेज पिघल कर बत्तंन पर फल गया है 
या नहीं। अगर कारणवश नहीं फेला हो तो फिर से धीर धीरे 
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आग जलानी चाहिये। मोरी साफ दिखने पर मीरी का व भट्टी का 
मुह बन्द कर दिया जायगा। -. क्‍ 


रगों के विषय सें 


किसी भी वस्तु को सुन्दर बनाने के लिये उसमें संगों का 
प्रयोग किया जाता है। अतः यह जानना आवश्यक हे कि रंग 
कितनी तरह के होते हैं; ओर किस रंग के साथ #ोनसा रंग अच्छा 
लगता है । हमारे देश में प्राचीन काल से ही पानी के रंगों का 
इस्तेमाल होता आरहा है। अंग्रजों के आने के बाद तेल के रंगों 
का अयोग आरम्भ हुआ । पुराने समय में कलाकार रंगों को स्वयं 
ही तयार कर लिया करते थे और यह ठीक भी है कि हस अपने 
रंग स्वयं बनाले। लेकिन आज अच्छे अच्छे कलाकारों को रंग वनान 
की विधियों मालूम नहीं हैं ओर जिन लोगों के पास ये विधियों 
वे उन्हें बताना नहीं चाहते ! 


रंग करते समय निम्न वातों का ध्यान रखना. चाहिये:-- 
(१) रंग अधिक गाढदा न लगाया जाय, (२) एक वार गाढ़ा रंग 
लगाने की अपेक्षा कई वार लगाना अच्छा हैं । (३) हश द्वारा 
रंग लेते समय सावधानी रखने की पूरी आवश्यकता है। रंगों के 
चब्वे न पढ़ जायेँ इसका ध्यान रखना चाहिये। (४) रंग इतना 
ही बनाना चाहिये जितना कि उस समय उस स्थान पर लगाना ही । 


जर्मन विद्वान प्रोफेसर निहलम आस्टवाल्ड का जिन्होंने रंगों 

के विषय में काफी खोज की है, कहना है कि जो तीन आाइमरी 
रंग हैं, पीला, लाल और नीला आँखों को उन्हें देखकर संतोष 
हीं होता। थे तीन रंगों के स्थान पर चार रंगों को देखने के लिये 
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लालायित रहती हूँ। वे हरे रंग की तलाश में बराबर घुमती हैं । 
यह अवश्य है कि ये प्राइमरी तीन रंग किन्‍्हीं अन्य दो रंगों के 
सिश्रण से नहीं बनते लेकिन किर भी मिश्रण से बने हरे रंग 
को उन तीनों के साथ रखना ठीक रहेगा । इस प्रकार इस चौथे 
रंग का समावेश भी वे ग्राइमरी रंगों में करना चाहते हैं। चार और 
रंगों को भी आस्टवाल्ड ने प्राइमरी रंगों में स्थान दिया है । इस 
प्रकार कुंल आठ रंगों को प्राइमरी माना है । एक वबृत में, आठ 
भागों में इन रंगों को लगाया गया है। यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि आस्टवाल्ड बृत की ये आठ रंगत मिश्रण के द्वारा प्राप्त 
नहीं की जा सकती। मिश्रण के द्वारा बनाई हुई रंगत उजली व 
चमकदार न द्वांकर मटमेली होती हैं । पीले और लाल को मिलाने 
से जो रंगत बनेगी, आस्टवाल्ड वृत की नारंगी रंगत जितनी उजली 
व चमकदार नहीं होगी। यही वात अन्य रंगों के सम्बन्ध में भी 
कही जा सकती है। यही कारण है कि इस बृत की रंगतों को 
आदर्श कहा गया है। 


आस्टवाल्ड बृत में जो रंग ठीक आमने सामने पड॒ते हूँ उन्हें 
विरोधी रंग कहा जाता हैं। बृत में एक दूसरे के सामने वाले 
रंगों में सबसे ज्यादा विरोधाभास होता है। विरोधी रंगों का प्रयोग 
सबसे अधिक भडकीला होता है, और जहाँ तक संभव हो 
बहुत कम उनका पअयोग करना चाहिये। इस प्रकार बृत में चार 
विरोधी रंग होंगे। बृत में वरावर वाले हिस्से में जो रंग होता है 
उसका विरोध सबसे कम होता है | 


समान रंगों की संगति से हमारा मतलब उन रंगों से है जो 
विरोध की मात्रा सबसे क्रम रखते हैं। बृत के पीले रंग की दाहिनी 
ओर नारंगी रंग का भाग आता है और उसके वाई ओर प्राकृतिक 
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हरा। इसका प्रभाव वहुत सुहावना होता हैं। अन्य रंगों को 
लेकर भी इसी. प्रकार तीन रंगों की संगति वनाई जा सकती है । 
अं सब रंगतें शान्तिदायक प्रभाव डाज्षती है. 


कुछ रंग ऐसे हैं जो तटस्थ हैं जेसे सफेद ओर काला। 
इस तटस्थ रंगों. को आदश रंगों में मिलाने से एक रंग को अनेक 
रंगतें (शेड) वन जाती हैं और रंग की संदभूत रंगत हमें आप्त होती 
3। विरोधी अथवा समान. रंगों की संगति के प्रयोग क साथ साथ 
हम मंदभूत रंगत को भी प्रयोग. कर सकते है । 


रंगों की किसमें . 


बर्तनों को रंगने में कुछ खनिज तथा वानस्पति रंग भी इस्ते- 
माल किये जाते हैं जेसे गेरू, हिरमिजी, रामरज कोयला, खडिंया, 
राख इत्यादि। इनको पानी में घिस कर वे गाँद मिलाकर तेयार 
किया जाता है । 


लाल रंग के लिये-गेरू, हिरमिजी या सिन्दूर लेना चाहिये । 
पीला--रामरज, पेचडी, नीवुआ या नारंगी से। 
(ला--कोयला, या काजल से । 
सफेद--खडिया से । 
सल्ेटी-राख को कपड छच करके ] 
नीला--नील और लाजवर्द से । 
हरा--पेंवडी व नील से या सेम की पत्तियां को पीस कर ! 


बर्तनों पर रंग करना 


आते शे सर. और 
इन पर भी वहीं. रंग काम आते हैं जो कुद्टी के काय में लिय 
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जायेंगे जेसे टेम्परा रंग, आयल पेन्ट, व एग टठेम्परा ये विशेष, कर 
इसी काम के लिये हैं जो अंडे की सफेदी और पानी में मिलाकर 
घोले जाते हैँं। थे रंग कच्चे बर्तन पर भी लगाये जा सकते हैं । 
सूखने के पश्चात्‌ किसी चिकनी चीज़ से घोटने पर बर्तन पर एक 
प्रकार की चमक आ जाती है और काफ़ी दिनों तक इन रंगों सें 
चमक वली रहती है । एग टेम्परा रंग वानिश या सिरके में घोल 
कर भी लगाये जाते हैं और रंग लगाने के पश्चात्‌ ऊपर से भो 
वालिश की जा सकती है, ताकि मजबूती रहे । 


टेम्परा रंग--गोंद अथवा लाख के पानी में घोल कर ब्रश से 
बर्तेन के ऊपर लगाये जाते हैं। इनमें खुद क्री कोई चमक नहीं 
होती। ये रंग सिफ खूबसूरती के लिये ही होती हैं । गोंद में घोलने 
के पश्चात्‌ लगाकर मुल्लायम कपड़े से रगड़ने पर इनमें एक सुन्दर 
चमक भी आजाती है, लेकिन पानी लगने से ये फिर खराब हो जाते 
हैं। इनको भी पक्का करने के लिये तारपीन अथवा पका हुआ 
अलसी का तेल और वार्निश मिलाकर ऊपर से लगाया जाता है। 


आयल पेन्ट--यह प्रसंग आगे लिया गया है। इनके वनाने 
की विधि पूर्ण रूप से समझा कर लिखी गई ह्े। इन रंगों थे 
जरिये बालक इच्छानुसार बतेनों पर चित्रण कर सकते हैं और 
सजाबठ के लिये बड़े बड़े फूलदान तैयार किये जा सकते हैं। इन 
संगों को वर्तेत पर लगाने के पहले यदि अलसी के तेल का एक 
अस्तर लगा दिया जाय तो वहुत अच्छा रहेगां,. क्योंकि सिद्दी के 
वर्तेन का स्वभाव ऊपर की हर एक चीज को चूसने (जज्य करने) 
का होता है। इस प्रकार अलसी का तेल लग जाने के वाद ऊपर 
का रंग सुन्दर और साफ आयेगा क्योंकि मिट्टी की सोखने की ताकत 
तो अलसी का तेल, खुद सूक कर, खत्म कर देगा। 


| 
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है उपरोक्त रंगों के दछारा कितने ही प्रकार के रंग चतेनों पर 
चढ़ावे जा सकते हूँ । यदि लांइन वगरह डालनी हो तो चाक पर 
वतन रख कर ब्रश से डाली जा सकती है ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार 
बनाते समय छोटे चाक पर वर्तेन को लगा कर ठोक किया था। 


इसके अलावा यदि बतेनों पर सुनहरी या उभरा हुआ सुनहरी 
काम करना हो, तो वर्तेत पका कर तेयार कछर लेने के वाद किया 
जायगा जैसा कि पीछे डिजाइन अद्लित करने के प्रसंग में बताया गया 
है। कागज को सूई से गोद कर, डिजायन बह्कित की जा सकती है । 
डिजाइन के वीच बीच में वानिश लगा कर सोने का तवक (चरक) 
छापा जाता हैं। सोना केवल डिजाइन पर यानी जहाँ वानिश 
लगाया हैँ वहाँ चिपक जाता जाता है ओर अन्‍य स्थान से पोछ कर 
साफ कर दिया जाता हैं। व्तेन की जमीन काली, वोडेर ज्ञाल तथा 
फूलकारी सुनहरी की जा सकती है । इससे वर्तेन अत्यन्त सुन्दर और 
आकषक बनते हैं । 


यदि उभरा हुआ छुनहरी या रूपहरी कार्य वतेन पर करना हो 
तो चर्तन पर डिजाइन डाल कर, डिजाइन में या तो वानिश भर देना 
चाहिये, अथवा कोई सा आयल पेन्ट, लगाकर डस पर वारीक छात्र 
कर बज़री अथवा सोदा रेत बुरक देना चाहिये । इस कार जहाँ 
वानिश अथवा आयलपेन्ट लगा है, वहाँ तो वह वजरी या रेत चिपक 
जायगी, वाकी और जगह से माडने से वह हट जायगी । इस 
चिपकी हुई वजरी या रेत को उसी जगह पर काफी सूखने देना 
चाहिये, जिससे कि वह मजबूती पकड़ ले। इसके पश्चात्‌ उभरी 
हुई डिजाइन पर फिर से किसी किस्म का आयल पेन्ट कर देना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ या वो सोने का तवक छापा जा सकता 
है, या सुनहरो था रुपहरी रंग वार्निश में घोल कर एक 
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या दो दक्का लगाना चाहिये। इंससे सुनहरी उभरी हुई डिजाइन 
अक्लित हो जायगी । 


बतेनों पर अचरी जेसा रंग (लहरदार ) करना--बतेन पर भी 
ठीक उसी प्रकार रंग किया जाता हे, जिस प्रकार कागज की अबरी 
होती है। बर्तन पर पहिले आयल् पेन्ट से सफेद रंग कर लेना चाहिये । 
सूख जाने के वाद किसी वाल्टी में आधी उँचाई तक पानी भर लेना 
चाहिये। फिर जेसा कि आयल पेन्ट्स बनाने की विधि में आयल 
पेन्ट्स बनाये गये हैँ, उसी प्रकार इच्छित रंग बना कर पानी के 
ऊपर छिड़क देना चाहिये । किसी लकड़ी से या ब्रश की डण्डी से 
पानी को हिलाने पर उन रंगों की पानी पर धाराये बन जावेंगी। 
अब बतेन को आहिस्ता से उसमें ड्ूवों कर निकाल लेना चाहिये। 
इस प्रकार पानी की सतह का सब रंग वर्तेन के ऊपर आ जायगा। 
सूखने के पश्चात्‌ स्प्रिट वानिश या कोपाल वानिश अथवा मोम की 
वानिश (पॉलिश) लगाकर चमक लाई जा सकती है | 


अन्यास 


१. बतन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं ? तुलनात्मक वर्णन करो । 

२. पुराने कुम्हार चक्र व नवीन चक्र पर बर्तन बनाने में क्‍या क्या 
सुविधायें औ्ौर कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं ? 

३. बर्तनों की निगरानी के सम्बन्ध में क्या सावधानी रखीं जाय ? 

४. कच्चे व पक्‍के बतेनों पर डिजाइन बनाने की कौन कौन सी 
पद्धतियाँ हैं ? 


स्‍ित 


. राजस्थान में मिट्टी के वर्तत सबसे अच्छे ऋहाँ बनते 


( ३६ ) 
वर्तेन कंसे पक्राये जाते है ? प्रत्येक्त विधि का संक्षिप्त वर्णान करो ? 
कम ओर अधिक तापक्रम से बतंन पकाने के विपय में क्‍या 
जानते हो ? 
रंग कितनी प्रकार के होते हैं ? 


. बर्तनों पर रंग करने के कौन कौन से तरीके हैं ? 


(79 


और 


देनिक काम में आने वाले मटठके, मदक्ियाँ, चीनी के बतंन और 


सुराही कहाँ बच्छे बनते है ? 
वर्तनों के झाकार में अनुपात का कया ध्यान रखा जाय 2 किस 
श्रनुपात के वर्तव सबसे अच्छे माने जाते हें और क्‍यों ? 





( ४७ ) 
तीसरा अध्याय 


मॉडल का चिचरा; ड्राइंग बनाना 


जिस वस्तु का मॉडल वनाना होता हे उसके सम्बन्ध में यह 
विचारना और समझता सबसे पहिले जरूरी है कि उसकी आकृति 
2 लम्बाई, चोडाई व ऊँचाई 
के अनुसार किस प्रकार की 
है, क्यों कि आकृति को 
वास्तविक रूप मस्तिष्क 
में आये विना उसका 
वनाना असम्भव हे। 
इसलिये मॉडल वसाने से 
पहले जिस वस्तु का मॉडल 
वनाना हो उसका रेखा 
चित्रण कागज पर अथवा 
श्यामपट आदि पर कर लेना 
आवश्यक है। चित्रण 
से उस वखु के रूप का 
ठीक ज्ञान हो जायगा 
जिससे आगे मॉडल बनाने 
में किसी प्रकार की अड़चन 
नहीं पड़ेगी । 





चित्र न॑ ११ 
फल आदि के रेखा चित्र बनाना 


कि का ली 
प्रारस्भ में ऐसे सरल मॉडल का चित्रण करना चाहिये लिसका 


( र ८ ) 


हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है । इसमें हमें अपनी निरक्षण 
शक्ति का ख़ब प्रयोग करना चाहिये। आम जैसे फल का रेखा चित्र 
बनाना आसान है। इसका चित्र अधिकांश छात्र छोटी कक्षाओं 

में वना चुके होंगे किन्तु 


८६.2 फिर भी छात्र इसके वनाने 
262 ' , में भूल करते ही हैं! 
> ) ग्र्ट ड 


ै 


आम का आकार अंडे के 
समान होता है. और यदि 
अंडे के नीचे के भाग से - 
दाई अथवा वाई ओर से 
थोड़ा खा:दवादें तो आम 
की सी आकृति वन जायगी। 
फिर उसके ऊपरी भाग के 
बीचों वीच वीट का निशान 
बनादें । इसी प्रकार मॉडल 
बनाने से पहिले हर एक 
चीज का भल्िभांति 
निरीक्षण करके उसको 
चित्रण करना चाहिये । 
उदाहरण के लिये देखो 
चित्र नं० ११। 


| 





प्रिन्‍्दों के चित्र बनाना े 

प्रिन्दों का चित्र उस समय वेंहुते सरल हो जाता है जब हमें 
उसकी साधारण शक्ल का झञप्न हो जाता है। अधिकतर परिन्दे 
अंडे के आकार के होते हें.। परिन्‍्दों की ड्राइन्न करने से पूर्व 


( है ) 


विद्यार्थियों को छोटे घ बड़े अंडे के आकारों को बनाने का अभ्यास 
ऋरना चाहिये । उदाहरण के लिये कुछ परिन्दों की आकृतियाँ चित्र 
ने १२ में दिखाई गई हैं। इन चित्रों में सिर के लिये छोटा 
अंडाकार तथा धड़ के लिये बड़ा अंडाकार वनाया गया है । चिड़ियों 
का साधारण स्वरूप तो लगभग एकसा ही होता है । भिन्नता केवल 
सर, चोंच, पंजे तथा पूछ में होती है। एक ही आकार में चोंच, 
पंजे अदि भिन्न २ आकार के बनाकर भिन्न २ चिड़ियों का स्वरूप 
दिया जा सकता हे । 


रेखाओं द्वारा जानवरों के चित्र बनाना 


मॉडल में जानवरों के चित्र बनाने के लिये रेखाओं का तरीका 
प्रायः सभी देशों में समान रूप से पाया जाता हैं। क्‍यों कि उनकी 
ड्राइड्र खींचने के लिये भी रेखाओं का ही सहारा लेना पड़ता हे । 
भारतवपे में हम यह रूप अब भी त्योहारों के समय दीवारों पर बने हुये 





( ४० ) 


सौरती ब अधोई इत्यादि के चित्रों में पाते हैँ। पुराने मिश्री 


लोग अपने मिट्टी के बर्तनों को इसी प्रकार के रेखा चित्रों से सजाया 


करते थे। जैसो कि ऊपर परिन्दों की अंडाकार की सहायता से 
बनाना सरल होता है, उसी प्रकार बु्तों की सहायता से अधिकांश 
छोटे २ जानवरों का वनाना वड़ा सरल हो जाता है। इन जानवरों 
»] के कान ओर पूछ में थोड़ा 
थोड़ा अन्तर होता है।. 
इसलिये जानवरों की आकृति 
बनाने से पहले उनके कान 
तथा पूं छ वनाने का अभ्यास 

- कर लेना चाहिये। 
_एक वड़ा इत धड़ के 
लिये तथा दूसरा छोटा बुत 
५ खो सिर के लिये पास ४ 
कप बनाओ । जो जानवर वनाना 
हर हो उसकी पूछ ओर कान- 
/ ९ ४ जोड़ दो, जैसा चित्र नं० १३ 
न ) में दिखाया गया है । ईलनके 
) अतिरिक्त चित्र ने ४ स 
|. हाथी ओर घोड़ा हैं। इनमे 


_ा 
द ) “ सिर और शरीर के अनुपात 
| ) /७ हा ध्यान रखना चाहिये ! 
द 265 पहिले इनका ढांचा खींचा 
हल जे जाता है फिर धीरे * चित्र 
पूराकर लिया जाता है ! 
कुट्टी के कार्य के लिये मॉडल बचाना 


पीली चिकनी मिट्टी लें। अगर कारण वश यह आप्त न हा 





५ २ आफिस ७०७७ नाणमा मम 


चित्र ने ० १४ 


( ४१ ) 


सके तो काल्ली चिकनी मिट्टी हीं लें। ऊपर व्यक्त की गई विधि के 
अनुसार मिट्टी को तेयार करें। फिर जिस चीज़ का मॉडल बनाना 
चाहते हैँ उसका चित्र या वह चीज सामने रखें। उस चीज के 
आकार को ध्यान में रख कर मॉडल वनावें । जैसे एक चिड़िया का 
मॉडल बनाना है तो उसके केवल मोटे भाग ही को बनाना होगा, 
बारीक को नहीं । मॉडल में चोंच, दुम, पंजे आदि नहीं वनाने 
-->-+++-८ हांगे। केवल चित्र नं: 
१४ के अनुसार ही वोच 
के भाग का मॉडल बनाना 
हंगा। इसी प्रकार फलों 
में उस चीज के वोट, डंठल 
वगरह भी नहीं बनाने 
होंगे। जानवरों के मॉडल बनाने के लिये भी उनके शरीर के बीच 
के घड़ का भाग ही बनाना होगा। यदि चिड़िया के सव अद्ज 
वना दिये जांय, फर्लों में उनके बीट या डंठल की पू| 
जाय और जानवरों के भी अच्ढ प्रत्यद्ः अर्थात्‌ पेर, कान, दम 
आदि बना दिये जायेँ तो सांचा लेने में बड़ी असुविधा होगी और वह 
चीज ठीक ग्रकार से तैयार न हो सकेगी । 





चित्र नं० १५ 


विशेप रूप से सजाबट आदि के लिये कुछ जानवरों क्री 
शील्डों के मॉडल बनाते समय उत्तको भी तीन या चार भागों में 
बांटना होगा । जैसे हिरण या वारहसिंगा की शील्ड में उसके 
सींग व शील्ड को प्रथक २ करना होगा। यदि सॉडल न बनाना 
हो तो उस अवस्था में इसके लिये दूसरी बिधि यह हे कि सींगों 
के मॉडल के बजाय असली सींग ही काम में आ जायेंगे, और 
शील्ड के मॉडल की पूति लकड़ी की शील्ड कर सकेगी। इसी 


९) 


( ४२ 9) 


खरीद कर खिलोनों से भी 


भांति कच्चे फ्लो से तथा वाजार रे 
हैं। ,शील्डों के कुछ अन्न 


मॉडलों का क्राम लिया जा सकता 
ऐसे भी होंगे जिनके 
होती। कान या हाथ 
हाथ से वनाकर लंगा दिये जाते हैं! 
समूने चित्र न॑ १६ में दिखाये गये हैं. 


मॉडल बनाने को कोई आवश्यकता नहीं 
शी की सेंड या ढांचा वबनजाने के वाद 
जानकारी के लिये शील्डों के 








कर ण्णा "व | 
चित्र नें ० १४६ 

अवश्यक छ 

ही सुखादें वरना वें के 

कुछ समय के लिये ध्रूप 


की वाद यहि 

ठंडी जगह मे 
फ् सिय 

२७ घरद के बाद 

छः उत्तके अन्दर की 


मॉडल वन जाने 
२७ घण्टे तक छाया में 
टुकड़े * हो जायेंगे । 
में सुखाना चाहिये ताकि 


वे पूर्णतया सुख जाये । 


ऊ कि उन्हें लगभग 


तमी निकल जाये आर 


८५७ 


( ४३ ) 


साँचे (मोल्ड) बनाना 


सांचे बनाने के लिये मिट्टी कुछ विशेष प्रकार से ठोक बनानी 
होगी ! जिस प्रकार मॉडल की सिद्टी तेयार करनी पड़ती है, उसी 
प्रकार सांचों की मिट्टी को तेयार करना चाहिये! परन्तु इसकी 
फेंटाई व गोदाई विशेष प्रकार को होनी चाहिये। इस मिद्ठी में 
बाल अथवा रुई को मिलाना अत्युतम होगा। वाल मिलाना उस 
दशा में अच्छा है जब कि पकाने का अपने पास कोई उपयुक्त साधन 
नहों। वाल मिट्टी को आपस में चिपकाये रखेंगे। रुई मिली 
मिट्टी के सांचों को पकाने में कोई हानि नहीं है। हाँ; जो सांचा 
खालिस मिट्टी का वना हुआ होगा वह पकाने के पश्चात्‌ काफी मज- 
बूत रहेगा और रुई मिला उससे कुछ क्रमजोर रहेगा। कुछे साँचे 
ऐसे होते हैं कि जिनका पकाना आवश्यक नहों होता; जेसे किसी मूर्ती 
आदि का साँचा। ऐसे साँचों को बनाने में काफी परिश्रम करना 
पडता है| यदि पकाते समय वे द्वट जायेँ तो सारी महनत वेकार हो 
जाती है । 


प्रथम विधि:--- 


मॉडल सूख जाने के बाद कपड़े को एक राख की पोटली बना 
कर उससे उस पर राख छिड़क लेनी चाहिये। फिर बनी हुई मिट्टी 
में से कुछ मिट्टी तोड़ कर ज़मीन पर हथेली द्वारा फेला कर उसका 
पत्तर बनाना चाहिये। यह ध्यान रहे कि पत्तर काफी मोटा हो 
क्‍योंकि सूखने के पश्चात्‌ मिट्टी काफी सिक्ुड़ती है ओर पतली हो 
जाती है। पत्तर वन जाने के वाद उस पर भी उसी राख की पोटली 
से राख छिड़क देनी चाहिये। फिर राख लगे हुये मॉडल के ऊपर 
टीक आधी तरफ पत्तर को विपकाना चाहिये। जेंसा कि चित्र नं० 
१७ (क) में दिखाया गया है । इसमें राख लगाने का अभिम्नाय यह 






िष्यकुक । + 


सरमनममकान्कन्मभमममम 


देय बे १७ (क) (व) () 


है कि गीली मिट्टी सखी 
मिद्ठी पर एक दस चिपक दे 
जाय । उसके वाद अगर 
मॉडल के ऊपर आधे से 

अधिक पत्तर आगया त। 
आधे पर निशान लगाते 
हुए चाकू से ज्यादा हिस्से 

को काट डालना चाहिये। 
जैसा कि चित्र नं? ७स 
दिखाया गया है! वह 
अच्छी तरह से देंख ना 
चाहिये कि उस चिपके हुए 
पत्तर में कहीं हवी आंड 
तो नहीं रह गई ढे। अगर 
उसमें ढठीलापन ६४ थी 
हवा है तो उसी समय 3 

दबा कर निकाल देना हे 
चाहिये। फिर आर्हिस्तां 
से उस चिपके हुए पत्तर 
को उस मॉडल पर से हटा 
कर राख में रख देना 
चाहिये ताकि अंदर £ 
गीलेपल की सार भी 
प्रकार सोख ले ।| ड्सर्क 
परंचात्‌ उस सॉर्डेल ४. 


( ४४ ) 


हुए आधे हिस्से पर भी उपरोक्त विधि के अनसार पत्तर बना 
कर लगाना चाहिये, ओर चाकू द्वारा ठीक आधा काट कर उसी प्रकार 
राख में रख देना चाहिये। मॉडल पर आई हुई नमी के खुश्क होने 
के बाद उन दोनों हिस्सों को डस मॉडल पर फिर चिपकाना चाहिये 
ओर आपस में मिला कर देखना चाहिये। ऐसी दशा में उस सांचे 
में हवा का रहना स्वभाविक होगा, किन्तु उन दोनों को दवा कर त्रीच 
की हवा को निकाल देना चाहिये। फिर दोनों हिस्सों को खोल कर 
वीच में से मॉडल को उन से अलग कर देना चाहिये; जेसा कि चित्र 
नं० १७ (ग) में दिखाया गया है । राख की .पोटली के पास केल्ले 
का मॉडल, साँचा लेने के वाद पड़ा हुआ दे।. फिर उन दोनों हिस्सों 
_ को मिला कर उन पर सुणक का था एक लाईन का निशान बना देना 
चाहिये ताकि फिर उनको मिलाने में सुविधा रहे । खास करके फल 
जेसी गोल चीजों में यह निशान डालना अति आवश्यक हे, बरना 
मित्राते समय बड़ी परेशानी उठानी पड़ती हे । यह बात चित्र द्वारा 
भली प्रकार समक में आ जायगी। फिर वंध लगा कर साँचे को 
सूखने के लिये रख देना चाहिये । 
इसरी विधि:--- 
उपरोक्त विधि के अनुसार इसमें भी पत्तर को काफी मोटा 
रखना चाहिये। मॉडल के चारों ओर सावधानी के पत्तर को चढ़ा 
देना चाहिये। इस पर यह पहिचानने के लिये कि कमर अथवा 
नीचे का भाग किधर है एक निशान डाल देता चाहिये क्योंकि 
सब जगह सिद्टी चढ़ जाने से मॉडल की आकृति का ठीक ठीक 
अंदाजा नहीं रहता | 


यह बात सभी साँचों को वनाते समय खास तोर से णद रखनी 
चाहिये कि पत्तर और मॉडल के वीच में हवा न रहे, अन्यथा साँचा 


( ४६ ) 


ढीला ढाला अथवा ठेढ़ा मेड़ा होने का भय रहता है । हवा निकल 
जाने के वाद चाकू से अथवा छीलनी से ठीक बोचों बीच काट कर 
इसके दो भाग कर लें।. इस प्रकार की क्रिया से एक ही दफा में 
मॉडल के दोनों ओर के सांचे दो हिस्सों में प्रथ्क प्रथक बन जायेंगे । 
तत्पश्चात्‌ इन दोनों के अन्दर राख़ आदि लगा कर वापिस जोड़ 
मिला कर ओर गुणक का निशान लगा कर व बंध लगा कर रख 
देना चाहिये । | 


तीसरी दिधि;--- 
प्लास्टर ऑफ पेरिस? से भी साँचे बनाये जाते हैं, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार पहिली विधि में सॉंचा लेना समझाया गया हैं। 
अन्तर केंचल इतना है कि इसमें राख आदि का प्रयोग नहीं किया 
जाता क्योंकि प्लास्टर में खुद खुश्क होने का मादूदा रहता है । खुश्क 
होने के कारण ही उसके द्वारा साँचे लेने में बहुत सावधानी रखने 
की आवश्यकता है । इसके द्वारा साँचा वनाना तव अच्छा है जब 
कि साँचा बनाने में विशेष योग्यता प्राप्त करलली जाय अथवा सॉचे 
की शीघ्र ही आवश्यकता हो । | 


प्लास्टर आफ पेरिस के साँ चे बनाने के लिये, यदि मॉडल भा 
प्लास्टर का बना हुआ हो तो अति उत्तम है। इस मॉडल पर किस 
किस्म की चिकनाई अवश्य लगा लेती चाहिये, जिससे कि प्लास्टर 
चिपक ने जाय । प्लास्टर ऑँक पेरिस” का परिचय इस अध्याय के 
अंत में दिया गया हे । 
चोथी विधि:--- 
मॉडल को मुलायम मिट्टी में अथवा किसी जगह में ठीक 
आधा माड देना चाहिये। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घाल 
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वना कर ऊपर से डालना चाहिये ! ख़ुश्क होने के वाद चढ़े हुए 
घोल को आहिस्ता से हिला कर हटा लेना चाहिये। यह ध्यान रहे 
कि प्लास्टर का डाला हुआ घोल बहुत जल्दी हवा से सूख जायगा 
ओर वह आसानी से अपनी जगह से हटाया जा सकेगा। फिर जिस 
हिस्से पर घोल डाला गया है उसको मिट्टी में दवा देना चाहिये और 
दूसने हिस्से पर फिर घोल डाल कर वाकी का आधा साँचा बना लेना 
चाहिये। वाद में सूखे साँचे के दोनों हिस्सों को मिल्रा कर देखना 
चाहिये। यदि वे आपस में ठीक प्रकार न मिलें तो ज्षमीन पर 
अथवा रेती से घिस कर ठीक कर लेना चाहिये। इन सांचों को 
पक्राने की आवश्यकता नहीं होगी। 


दीदारों में खदी हुई मति अ्रथवा डिजाइनों के सांचे बनाना 


यह विण्य बड़ा ही मनोरंजक हैँ । वच्चे इनको बनाने में बड़ी 
दिलचरपी लेते हैं। अधिकतर ऐसा देग्वा जाता हे कि बच्चे मिट्टी 
के अथवा प्लास्टर के रुपयों के व पेसे आदि के साँचे बनाया करते 
हैं। फिर उनसे मिट्टी के रुपये आदि ढाला करते हेँ। यह ठीक 
उसी प्रकार बनायें जाते हैं, केचल अंतर यह रहता है, कि पैसा 
विल्कुल चपटी चीज है और खुदी हुई मूर्ति में कहीं कहीं इधर उधर 
गहरापन होता है। इसका साँचा लेने के लिये यह सोच लेना 
चाहिये कि यदि उसे टुकड़ों में ज्ेना हो तो उतने ही भाग का साँचा 
लेना चाहिये। यह मिट्टी ओर प्ल'स्टर दोनों से ही बनाया जा 
सकता है। यदि मिट्टी का लेना हो तो राख छिड़कना चाहिये । 
प्लास्टर का साँचा बनाना हो तो कोई सी चिकनाई लगाई जाती है । 
ऐसी चीजों का साँचा एक ही तरफ का होता है । सिद्ो या प्लास्टर 
उस पर थ्रेप दिया जाता है । खुश्क हो जाने पर आहिस्तां से वहाँ 
से हटा कर लकड़ी के पटिये पर ले लिया जाता है | 


( ४८ ) 
जानवरों व बड़े मॉडलों के साँचे बनाना 


अब तक जो सांचे बताये गये थे वे केवल बीच के घड आदि 
के थे लेकिन जानवरों में कई अड्ढ ऐसे आगे पीछे निकले रहते हैं 
जिनका एक दफा में साँचा भली भांति नहों लिया जा सकता। 
इसलिए उनके निकले हुए अड्डों को काट कर अलग कर देना चाहिये | 
उंदाहरण के लिये हाथी को लीजिये। उसकी ठुम, संड, पर व 
कान को- अज्ग काट कर रखना होगा। उसके पश्चात अड्ग 
कटे हुए घड़ को पहली या दूसरी विधि के अनुसार साँचा लेना 
चाहिये । फ़िर यदि वड़े साईज का हाथी बनाना है तो चारों पेरों 
के भी अज्षग सांचे लेने हॉंगे ओर सू ड., कान व दम आदि अलग 
हाथ से बनाने होंगे। यदि छोटा मॉडल बनाना है तो धड़ को 
बना कर सां चे से निकाल कर वाकी के अद्ज हाथ से ही बना सकते 
हैं। यदि बड़े मॉडल के भी सब अड्ग हाथ से ही बनाये जाये तो 
वह काफी भारी हो जाता है | 


इसी प्रकार शील्ड आदि बनाने में केंचल जानवर की शक्ल 
का ही साँचा वनाना होया। जैसे शेर को शील्ड में, शील्ड की 
जगह, साँचे के बजाय किसी थाली पर शील्ड बनाई जा सकती है. 
और कान अदि बाद में हाथ से लगाये जा सकते हैं। मॉडल 
बनाने के प्रसंग में यह बात काफी स्पष्ट कर दी गई है कि यदि सींग -: 
आदि के साँ चे बनाना हो तो दोनों सींगों के साँचे वनाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है। केवल एक सींग का साँचा लेकर काम चलाया 
जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैँ जो बगर सांचे के ही वंयार 
की जा सकती हैं। जैसे किसी वड़े मॉडल अथवा मूर्ति का आधार 
(स्टेण्ड) | इसके लिये ऐसी ही चीज लेनी पड़ेगी जिस पर पर चढा 
कर वह चीज वनाली जांय | ।' 
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साँचें पर बंध लगाने की विधि 


जिस मिट्टी से साँचा बनाया गया है, उसी मिट्टी में से थोड़ी 

सी लेकर अंगूठे व उसके पास की अंगुली से उसकी वत्ती वना लें। 
वड़ी चीज पर लगभग एक इंच की दूरी पर इस बत्ती के टुकड़े 
चिपका दें, ताकि सा चे की नमी निकलते समय वह खुल कर अलग 
न हो जाय। यह पहले सममभाया जा चुका ढे, कि मिट्टी सूखने पर 
हमेशा सिक्ुड़ती है। बत्ती लग जाने के वाद साँचे को आहिस्ता 
से लेकर राख में रख लेना चाहिये ओर कम से कम २४ घंटे 
छाया में सुखाना चाहिये। चोवीस घंटे सूखने के पश्चात्‌ इन बंधों 
को आहिस्ता से तोड़ देना चाहिये। बंध टूट जाने के वाद दोनों 
हिस्से अलग हो जायँगे। इन दोनों हिस्सों को एक दम धूप में नहीं 
ले जाना चाहिये! उनको छांया में ही काफी खुश्क होने देना 
हिये । धूप में छुखाने से जोड़ पर से ठेढ़े-मेढ़े हो जाते हैँ। 
अतः पू्णो नमो निकलने पर दी इन्हें धूप में सुखाया जाय । इसी 
प्रका( कई तरह के साँचे निक्राल कर रख लेना चाहिये, ताकि एक 
साथ ही पकाये जा सकें । यदि वंध तोड़े भी न जायेँ तो भी कोई 





है चित्र नं० १८ 
द्वानि नहीं होगी । पूर्णतया सूख जाने पर उन्हें बंध लगे हुए ही 
पकाया जा सकता है। वंधों को बाद में तोड़ा जा सकता हे । 


( ४० ) 


यह वात चित्र नं० १८ से स्पष्ट हैे। बड़ी चीजों के साँचे में, 
वंध लगाने की विधि लागू नहीं होती । उन्हें किसी डोरी या सुतल्ी 
से चारों ओर से अच्छी .तरह बाँध देना चाहिये।- सब हिस्सों 
के साँचों को उसी समय जोड़ कर देख लेना चाहिये, ताकि चीज़ 
ढालते समय सुविधा रहे । 


राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से हमें काफी खनिज पदार्थ 
प्राप्त होते हें । उनमें से एक है जिप्सम स्टोन जो अलवर, वीकानेर, 
जोधपुर के नज़दीक वाली पहाड़ियों से निकलता है, यह ऊपर से 
बिल्कुल सफेद नहीं होता, वल्कि कुछ हल्के भूरे रंग का होता है, 
ओर हाथ द्वारा खुरचने से खुरचा जाता है । आगरे की सेल खड़ी 
के समान यह काफी मुत्नायम नहीं होता । लगभग संगमरमर जेसा 
प्रतीत होता है । हथीड़ों व मोगरियों से इसके टुकड़े कर लेना 
पाहिये। टुकड़े इतने वारीक हों कि आसानी से चक्की में पीसे 
जा सकें । उन टुकड़ों का वारीक आटा सा वना लेना चाहिये। 
फिर डसको किसी कढाई में डाल कर चूल्हे पर चढा कर नीचे से तेज 
आग जला देनी चाहिये ओर आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़े चम्मच 
से चलाते रह कर, ठीक ग्रकार से सेकना चाहिये | गे होने पर यह 
दूध की भाँति कढाई में हिलने लगेगा और अधिक गर्म होने पर यह 
धुयें के रूप में ऊपर उठने लगेगा ओर खदकने लगेगा | यही 
इसके बनाने की तथा पकाने की मुख्य पहिचान है। पकने पर इसे 
उतार कर ठंढा होने देना चाहिये । ठंढा होने पर इसे काम में ले 
सकते हैं। यही ज्ास्टर ऑफ पेरिस है । इसकी विशेषता यह हे 
कि इसमें पानी डाज् कर काम करने से पानी को यह फोरन सोख 
लेता है और खुद भी सुख कर पत्थर के समान कठोर हो जाता हे; 


( ४१. ) 


परन्तु वजन सें पत्थर जेसा नहीं रहता, वल्कि काफी हल्का रहता है । 
इसे ज्यादा काम में इसी कारण नहीं लाते हैँ कि यह महँगा होता है । 


साँचे पकाना 


पहिले साँचोां को किसी अंगीठी या आग की जगह पर सेक लेनी 
चाहिये, ताकि उनमें जरा भी नमी वाकी न रहे । अगर इनमें जरा 
भी नमी रह जायगी तो आँच त्ञगते ही ये तड़क जायेंगे या दृट फूट 
कर टुकड़े टुकड़े हो जायें गे । इनको पकाने की सरल विधि यह है कि, 
किसी जगह एक कढाईनुमा गड़्ढा वनाया जाय जो गहरा न हो | इसकी 
नीचे को तह में कण्डे लगा कर साँचों को अलग २ फैला कर उन पर 
जमा दें। यह ध्यान रहे कि सांचे सव.एक जगह पर इकठठे न हो जाये 
वरना फटने का भय रहता हे। ऊपर भी इसी प्रकार कंडों के 
टुकड़े लगा कर चारों तरफ से करडों से ही बन्द कर देना चाहिये। 
अगर हो सके तो हूटे हुए बर्तनों से उन्हें ढक देना चाहिये। फिर 
आग लगानी चाहिये। जब आग बिल्कुल ठंडी हो जाय, तव ऊपर 
के दृटे हुए बतनों को हटा देना चाहिये व राख आदि हटा कर 
साँचों को निकाल लेना चाहिये। एक दो साँचे तो चुल्हे में ही 
पकाये जा सकते हैं। उस दशा में चूल्हे की लकड़ियों को विशेष 
हिलायें नहीं। यह ध्यान रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए 
साँचों को पकाने की आवश्यकता नहों रहती, कारण कि वे स्वयं 
मजबूत व पके हुए के समान रहते हैंँ। टक्कर आदि खाते पर 
एकद्स नहीं दूटते । कभी कभी ऐसी मिट्टी भी आ जाती है जो 
पकाते समय काफी तड़कती है। ऐसे साँचे को एकदक आग में 
नहीं दे देना चाहिये। इसके लिये या तो साँ चे को सेगर में रख 
कर पकाना चाहिये अथवा किसी कुम्हार के वर्तेत पकते समय उसके 
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वर्तनों में अलग अलग रख देना चाहिये | इससे पहले बरतेन पकेगा 
हा उससे रखे हुए साँचे धीमी धीमी आँच से पक्र कर तैयार 
जायगे। 


प्लास्टर आफ पेरिस 


प्लास्टर आफ पेरिस के भी साँ चे वनात्रे जाते हैं किन्तु प्लास्टर 
आफ पेरिस के सां चे तव ही वनाने चाहियें जबकि सांचा लेने वाला 
सांचे लेने में प्रचीणु हो जाय। साथारणतया प्लोस्टरं ऑंक पेरिस _ 
को काबू में करना वड़ा कठिन है, क्योंकि यह काम करते करते ही 
सूख जाता है। इसमें काफी सावधानी रखने की आवश्यकता है, यह 
काफी महँगी चीज है, परन्तु इसे कम्त कोमत पर भी प्राप्त किया जा 
सकता है । इसके द्वारा सांचे बसाने महँगे अवश्य पडेगे। 


प्रभ्यास 
6, माँडलों का चित्रण क्‍यों आवश्यक हैं? चित्र बनाते समय किन 
किन बातों का ध्यान रखना चाहिये । 


२. इनके रेखा चित्र वनाओ:--भ्राम, चिड़िया, बतख, खरगोश, लौकी, 
हाथी और कुत्ता 


३. मॉडल बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 


नजर ऊ 
४, मॉडल बनाने में इनके चिचरण का दया प्रभाव पड़ता हू : 


हल 


€. 
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सचिे बनाने की विधियाँ बताओ । इनमें कौन सी विधि सरल 
हैँ और क्यों ? 

निम्नलिखित के कौन कौन से भागों के मॉडल बनाने होंगे ? ग्राम, 
सारस, पपीता, कवृतर, शेर, कुत्ता, शील्ड गौर हिरण २ 

साचों पर बन्द लगाने की क्या विधि हुँ; न लगाने पर वया वया 
हानियाँ व कठिनाइयाँ होंगी ? 

संचि पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 
सांचों द्वारा कार्य करने से क्या लाभ हूँ । 


१० यदि संतरा, केला और अमहूद के मॉडल न हों तो सचि लेने के 


अन्य क्या साधन हूं 2 


( ४४ ) 


चौथा अध्याय 
0] 
कृद्री 


कागज को गला कर और कूट कर जो लुगदी बनवा है उसी 
को कुट्टी के नाम से पुकारा जाता है। इसी लु॒ग्दी से खिलोने आदि 
बनाए जाते हैं। इस काम को शुरू करने से पहले हमें ओर चीजों 
की भी जानकारी कर लेनी चाहिए जो कि इस कला में मुख्यतया 
काम आती हैं । | 


कुद्दी के कार्ये हेतु श्रच्छा कागज 


कूट्टी के कार्य में ऐसा कागज लेता चाहिए जो चिकना और 
लेसदार हो और भल्तीभाँति गल सके । छोटे छोटे ठुकडों के रूप 
में हो तो अति उत्तम है । 

इस काम में पढ़ने वाले छात्रों की रद्द कापियां, समाचार पत्रों 
के कागज, साधारणतया प्रेस कर्टिंग को कोंगज विशेष कर अच्छा 
होगा। छुछ कागज ऐसे भी हैं जो कुट्टी के काम में नहीं आते; 
अतः इनका ध्यान रखना आवश्यक है। जेसे बांस का कागज 


|. 


कार्ड बोर्ड, कारबन पेपर, सिगरेट के वैकिट आदि का कागज अच्छा 
नहीं रहता | 
» र् 
कागज रहीन हो अथवा सफेद, रंग की कोई भेद नहीं है । 


किले 


हर प्रकार के रंग का कोगज काम में लाया जा सकता है 


आऔजार एवं प्रयोग | 
अन्य दर्तकारियों की भांति छुट्टी का कार्य भी थोड़े से औजारों 
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से शुरू किया जा सकता है। थों तो सबसे बढ़े औजार इमारे 
हाथ और अँगुलियां हैँ परन्तु कुछ जार अवश्य काम में लाये 


जाते हैं। व्यावहारिक डप्टि से जिन औजार्णे की आवश्यकता रहती 
है उनका ही बर्णन यहां किया गया है। वैसे छुट्टी के कार्य के 
प्रमुख ओजार ७ माने गये हँ--रेती, कतिया, हथौड़ी, मोगरी, मुंसल, 
सिलवड्टा, और तेश । प९ इनके अतिरिक्त अन्य ओजार 


काम में आते &। सबका संक्षिप्त परिचय यहां कराया 
जाता है: 


चाकू-किंसी भी चीज की छिलाई करने, पव्जे खोलने, 


आंखें बनाने; निशान डालने खुरचने आदि के काम आता है। 


रेती (फाइल)-यह खास के: कुट्टी से ढली हुई चीजों के 
जोड़ के आगे निकले हु हिस्से को रेतने के कीमे धग्याती है। 
किसी समय विशेष प्रकार से कोई उभरा हुआ हिस्सा इससे घिसा 
जा सकता हे । इसका वैंटा (हुँडल) लकड़ी या थाई का वना 
होता है। यह पक्के लोहे या इस्पात की वनी होती है। ऊँची 
जगह से गिरने से दृट जाती हे । 


थापी--यह किसी पत्थर से तैयार की जा सकती है । यहें 
कुट्टी को ठोक कर पत्तर बनाने के काम आती है। अगर किंसी 
सम्रय विशेष प्रकार की बनी हुई न मिल्ले तो साधारण पत्थर का 
टुकड़ा लेकर हो कीम चलाया जा सकता है । 


कतिया--यह लोहे के पत्तर की कांदने के काम में आता है 
जिससे परिन्दों की ठुम कींद के. तैयार की जाती. है यह: भी 
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पक्के लोहे का वना होता है ओर इसकी शक्क लगभग कैंची के 
समान होती है । ह 





हथौढ़ी-पण्जों के लिये 
तार ब दुम के लिये टीन 
की काटते समय चोट देने 
के काम आती है । 
छैनी--इससे पर्व्जो के 
लिये तार कादे जाते हैं.। 
यह भी मज़बूत लोहे की 
बनी होती है । 
छीलनी-- यह दवाने तथा 
सांचे से छुट्टी के अधिक 
निकले हुए पत्तर की काटने 
के काम आती है। हें 
जार मॉडल वनाते समय 
भी काफी मदद देंती है। 
खुरचनी- हैं ज़मीन 
पर जमी हुई कुट्टी को खुरचने 


, बित्र नं० २६ 
के काम आती है। बेस इससे कुट्टी का पत्तर बरगैरह भी कीट 


सकते हैं । . 


मोगरी --यह लकड़ी की वननी होती हे! इसकी लकड़ी काफी - 


मजबूत होनी चाहियें। यह मिट्टी को फोड़ने व छुट्टी को पीठ करे 
एकसा करने के काम आती है। विशेषकर इस कीमे के लिये यह 
बहुत ही उपयोगी ओजार है. . 
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चर 


मूसल--यह वही मृसल है जिससे कि स्त्रियाँ घरों में धान 
कूटती हैं। इससे ऑंखली में गला हुआ कागज डाल कर कूटा जाता 
है। यह भी सज़बूत लकढी का वना होना चाहिये। जिंघर 
से कूटा जाय उधर लोहे की शाम (गोल पट्टी) अवश्य लगी 
होनी चाहिये जिससे कि कागज आसानी से कट सके । 


चेलन--इससे पत्तर को बढ़ा कर एकसा किया जाता हैं ताकि 
पत्तर कहीं से मोटा कहीं से पतला न रहे ! 


सिलवद्गा--यह कुट्टी की चठनी की भाँति बारीक पीसने के 
काम में आता है। छुट्टी नं० ९ व्‌ ३ इसी से पीस कर बनाई 
जाती है । 


पेन्टिंग तक्रश--हर एक चीज पर रंग आदि करने के काम में 
आते हैं। जहाँ तक हो सके बिन्सर एन्ड न्यूटन कम्पत्ती के ऋश 
काम में लाना चाहिये। कारण कि इन ब्रशों के वाल कुछ सख्त 
होते हैं ओर उनकी सख्ती रंग करने में बढ़ी उपयोगी रहती है । 
जिस जानवर के जैसे पर बनाने हों वनाये जा सकते हैं। इस 
कार्य के लिये त॑ं० २, ३, ५, ८ और १० के ब्रश रखना 
ही काफी है । 


वास की खपनधी--लकड़ी को छील कर दवाने के काम में व्‌ 
ओजार के रूप में काम में ला सकते हैं । 

केची--इसके द्वारा पंजे बनाते समय वचे हुए डोरों को काटते 
हँ व साँचे से निकालने के वाद जो, ज्यादा हिस्सा आगे की तरफ 
रहता है वह भी काटा जा सकता है । 


ओजार सब चित्र न॑० १६ में दिये गये हैं 


् 
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सोट--उपरोक्त औजारों के अतिरिक्त कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो 
ओजार न होते हुए भी होनी चाहियें जैसे-- 


जाता है। 


प्याला-साँचे आदि के कारये के समय इसमें पानी रखा 


कपड़ा (मोटा)--छुट्टी न॑० २ ब ३ को रखने के काम में आता है । 
पतला कपडा--इसमसे राख वॉघ कर पोटली वनाई जाती है। 


(१) 
(२) 
(0) 


(४) 


(४) 


(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


साथातच 


पीली तथा काली चिकनी सिद्टी । 

खडिया देहली की | 

खड़िया वांसलो की (अगर न मिल्ले तो अन्य सफेद 
खडिया) | 

राख कोयले की या ल्कडियों की । 

धौल या धाबड़े का गोंद । 

लाख दाना पीली किस्म का । 

सुहागा | 

सरेस। 

चपड़ी | 


(१०) रेग़माल | 

(११) गली हुई टीन । 

(१०) तार मोदा व पतला तथा मुलायम । 
(१३) रुई। 

(१४) कपड़ा मुलायम । 

(१४) धागे (फालके) । 

(१६) चलनी। 
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(१७) वेसिन (धासें) या कू डे । 
(१८) मिद्टी की नाँद । 
१६) प्याले (पानी के लिये)। 
(२०) मिट्टी के बड़े दिये (रंगों के लिये) | 
(२१) सफेद शीशी (पेपर मेशी वार्निश के लिये)। 
(२२) रंग रखने के लिये छोटी शीशियाँ | 
(२३) मोटा चलना (मिट्टी छानने के लिये)। 


(२४) कपड़े रड़ने के कच्चे रद्ध--लाल, नीला, पीला, गुलाबी, 
डली की नील, नारद्री, दानंदार काला, दानेदार हरी किरमिच, 
पेवडी निवुआ, पेबड़ी जद रद्बा की, काजल, दानेदार गुलाबी, 
रामरज आदि | 


(२५) कागज--प्रधांन वस्तु यही हे। इसमें या तो पुराने 
अखबारों की रद्दी होनी चाहिये या अगर मिल सके तो प्रेस कर्टिंग 
सबसे उत्तम हैं। अगर दोनों ही चीजें न मिल सके तो जो कागज 
रदी की “करियों में डाल दिये जाते हैँ, उन्हीं को काम में लाना 
चाहिये: जो चीज ली जाय वह अच्छे: किस्म की हो । विशेषकर 
रद पृक्ष्ने न हों, और रह्ों को पुडियों में रखने की बजाय, छोटी 
छोटी शीशियों में रखना अत्युत्तम रहेगा जिससे वर्षा या सील आदि 
से वे खराब न हो जायें। अच्छा सामान लगाने से चीज सुन्दर 
व मजबूत बनेगी । 


खड़िया 


यह भी एक प्रकार की मिट्टी है, जो जमीन से खोद कर 
निकाली जाती है। यह अधिकतर गाँवों में मकानों को पोतने के 


( ६० ) 


काम आती हं। छुट्टी के कास में इसका काफ़ी प्रयोग होता है| 
नीचे लिखी तीन प्रकार की लड़िया इस काम के लिये ठीक 
समझी जातो हं:--- 


है: 


१. देहली की खडिया--यह कुछ चमकदार 
देहली प्रान्त में पाई जाती 


अश्रक का अंश मित्ा रहता है । यह 
है। इसका रह़् कुछ पीला सा होता है 

२. साधारण सफेद खडिया--यह प्रायः सत्र ज़गह मिलती है ! 
इसका रंग काफी सफेद होता है । किसी किसी में कुछ किरकिरा पन 
रहता हे; कोई मुलायम होती हैं और कोई विल्कुल सख्त । 


३, तीसरी प्रकार की खडिया:-यह पत्थर जैसी होती है । 
देखने में बहुत मुल्लायम मालुम पड़ती हे किन्तु तोड़ने में सख्त। 
यह राजस्थान में वांसलो की खड़िया के नाम से पसिद्ध है । वांसखो 
जयपुर में एक स्थान है । वहाँ अरावली की पहाड़ियों से खोद कर 
निकाली जातो हे । इस खड़िया द्वारा, कुंड्टी की बनी हुई चीज़ों 
पर डोच लगाने का काम लिया जाता है, जिसकी विवि आगे मिलेगी | 


खड़िया कसी होनी चाहिये 


खड़िया मुल्लायम होनी चाहिये; तोड़ने पर सख्ती से हृटनी 
चाहिये; हाथ में मसलें तो उसमें किरकरापन नहीं होना चाहिये; पानी 
में डालते पर एकदस से विखर नहीं जानी चाहिये और तोड़ने पर 
उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिये। इन सबसे देहली वाली 
खंडियां सबसे अच्छी रहती ह्ती दे परन्तु लेते समय उपरोक्त बातों का 
ध्यान अवश्य रखता चाहिये | 


( ६१ ) 
कुंट्वियाँ 
कुट्टीयाँ तीन प्रकार की होती हं:--नं० १, २ और ३ । 


कृटटी मं० १ का बनाना 
प्रथम विधि 


प्रथम कागजों को किसी साफ मिट्टी के वतन में गला देना 
चाहिये। कागज अगर प्रेस कटिंग के हों तो सबसे उत्तम है क्योंकि 
उनमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती । अख़बार आदि 
की रही हो, तो पहले उसके छोटे २ टुकड़े करके भिगोये जायें भिगोये जाय । पानी 
इतना भरा जाय, कि कागज डूबा रहे । लगभग १४ दिन तक इनको 
भीगने दिया जाय, ताकि ये विल्कुल गल जाय। एक हफ्ते बाद 
पानी बदल दें। इससे क्रागज़ में बदवू पेदा न होगी और कागज. 
ऊपर नीचे हो जाँयगें, जिससे गलने में आसानी रहेगी । अगर 
कारणवश हमको कागज़ जल्दी गलाना है, तो उसे किसी बर्तन में 
डालकर आग पर रख देना चाहिये देना चाहिये, ओर उसे खब उवाज्नना चाहिये। 
ऐसा करने से उसी समय कागज़ काम में लिया जा सकता है. किन्तु 
इससे कुद्दी कमज़ोर बनेगी। ऐसा उसी दशा में करता चाहिये जब 
कि हमें कुट्टी बहुत जल्दी में ही चनानी हो । छुट्टी नं? १ के लिए, 
गले हुए कागजों को ओखली में मूसल द्वारा कूटना चाहिये जिससे 
कि उसकी -लुगदी वन जाय। अब प्रश्न यह है कि छुट्टी 





ए, 
खडिया की वनाई जाय अथवा मिट्टी. की ? मिट्टी की कुट्टी 
मजबूत रहेगी। खड़िया की छुट्टी से मिट्टी की छुट्टी सस्ती भी पड़ेगी 
क्योंकि खड़िया मिट्टी से अवश्य महँगी पड़ेगी। मिट्टी की कुट्टी का तथा 
खड़िया की छुट्टी का अन्तर आगे समझाया जायगा। छुट्टियों के 


( दर ) 


सामान का अनुपात हर जगह कूटे हुए कायज की लुगदी से रहेगा। 
अगर कूटी हुई कुट्टी १ सेर है तो सिद्दी तिगुनी या खड़िया दो गुनी 
पड़ेगी) घावड़े या घोल का गोद आधी छटांक अवश्य डालना चाहिये। 
सब चीजों को मिलाकर काफी फेटना चाहिये। उसके वाद किसी 
गीले टाट या सोटी खददर के कपड़े को गीला करके उससे ढक कर रख 
देना चाहिये । भीगे हुए कपड़े में लगभग २४ घंटे रखने के पश्चात्‌ 
उसे सोगरी से कूटना चाहिये। कुट जाने के बाद यह विल्कुल 
तयार हो जायगी । इसे फिर उसी टाट या कपड़े में 'रख देना 
चाहिये। इसी से साँचे द्वारा चीजें वनाई व ढाली जाती हैं। खास 
करके गुड़िया व चौपायों के लिए खड़िया की एक नम्बर की छुट्टी 
उपयुक्त रहती है । यह ध्यान रहे कि छुट्टी हमेशा ढकी हुई रहनी 
चाहिये। वनाते समय बत्तुओं से जो कतरन प्राप्त हो उसमें कुछ 
नई कुट्ी मित्ना कर उसे काम में ले लेना चाहिये | 


द्वितीय विधि 


सब प्रथम ग्रेंस कटिंग तोल कर ढाई सेर लें। उसे किसी साफ 
वरतन में गला दें। दसर दिन उस प्रेस कटिय को सथ ले जिसस 
उसके रेशे अच्छी तरह पानी से गत्ल जाय। इसके चार दिन 
पश्चात्‌ उसे हाथों द्वारा किसी खुरदरे पत्थर पर सलें। मलते वक्त 
उसमें पानी डालते रहें जिससे कागज की लुगढ़ी जल्दी हो बन 
जायगी । इसके लिए देहली की अथवा कोई भी साफ खड़िया एक 
सन लें और उसे कूटकर तथा छानकर इन दोनों को आपस में मिला 
दे। इसमें धावड़े के गोंद का अनुपात एक सेर रहेगा | गोंद को तीन 
दिन पूर्व गला दें । वाद में उसे कपड़े में छानकर इसमें मिलाव। 
इन तीनों चीजों को मोगरी द्वारा आपस में कूट कर काम में लिय 


( ६३ ) 


जा सकता है । यह छुट्टों गुड गुड़िया तथा जिन चीज़ों पर लिसाई 
नहीं होगी उनके लिए बड़ी उपयुक्त है । ह 


कुट्टी नं० २ का बनाना 


इस कुट्टी का कागज नम्बर १ के अनुसार ही कूटा जायगा। 
एक नम्बर की कुट्टी के लिये कागज को सिल्न.लोढे पर पीसने की 
आवश्यकता नहीं होतो किन्तु इसमें कुटे हुए कागज को सिल्ञ पर पीस 
कर चटनी बनाना पड़ता हे । ध्यान रहे कि कागज को खाली पीसने 
के लिए अधिक ताकत की जरूरत होती है, इप्तल्िण इस मेहनत को 
बचाने के लिए पीसते समय कुछ खडिया डाल दी जाय । इससे 
कागज आसानी से कट जाता है । इस कुट्टी को चटनी जेसी बहुत 
वारीक वनाने की आवश्यता नहीं । यह चटतली से कुछ मोटी होनी 
चाहिये। इसमें भी छुट्टी नं० १ की तरह खड़िया दुसयुनी या मिट्टी 
तिगुनी पड़नी चाहिये। लेकिन गोंद का अनुपात उससे दुगुना हो 
जायगा यानि इसमें एक छूटाँक धावड़े या घोन्न का गोंद अवश्य 
मिलाना चाहिये। यह छुट्टी बहुत मजबूत होती हे । यह खासकर 
परिन्दों की चोंच, दुम व पंजे लगाने में ओर फ्नों में वींट या डंठल 
लगाने के व चोपायों के कान, सूं ड, दुम व सींग ओर टांगें बनाने के 
काम में आती है । इसे गाद की कुट्टी के नाम से भी पुकारते हैँ । 
दो नम्बर की मिट्टी वाली कुट्टी काणी मजबूत होती है। जहाँ भी 
इस कला में मजबूती की आवश्यकता हो, वहाँ इस कुट्टी का शअयोग 
करना चाहिये । 


कुट्टी नं० ३ का बनाना 


यह लिसाई (स्मूथिंग) करने के काम आती .है । इसका. कागज 


( ६४ ) 


विल्कुल्न चटनी जसा पीसा हुआ होना चाहिये। कागज को चटनी 
जसा बनाते की विधि पहले दी जा चुकी है। इस कही में मिट्टी 
विल्कुल् नहीं पड़ती । केवल खडिया ही पड़ती है। जहाँ तक हो सके 
इसमें देहली की खड़िया ही इस्तेमाल करती चाहिये जिसमें कि 
अमरक (सॉडल) चमकता हे। यह सव खड़ियाओं से मुलायम 
होती है, ओर मुलायम होने के कारण काम करते समय वह चीज 
पर आगे से आगे वढ़ती है। इसका अनुपात पिसे हुए कागज से 
तीन गुने से लेकर चार गुना तक हो सकता है। इसमें गोँद 
बिल्कुल नहीं डाला जाता । अगर इसमें जरा सी गोंद डाल दिया 
जाय तो लिसाई करते समय मलीभांति आगे नहीं वढ़ सकेगी ओर 
एक ही जगह पर इकढ़ी हो जायगी। इसमें गोंद मामृली डालना उस 
अवस्था में ठीक भी होगा जब कि खड़िया बहुत ही खुश्क किस्म 
की हो या लिसाई करने के वाद तड़क कर छूटने ज्गे। थोड़े से 
गोंद से एक ग्रकार की हल्की सी चिपक आ जायगी ओर हल्की खडिया 
भी काम दे सकेगी। या ऐसी दशा म॑ उस हल्की खडिया के अन्दर. 
कोई भी लेसदार अच्छी खड़िया मिला लेने से यह दिक्कत दूर की 
जा सकती है और वह भी सुचारू रूप से काम दे सकेगी । इसका 
उपयोग आगे वताया जायगा । देहल्ली की खड़िया पानी अधिक 
सोखती है इसलिये अन्य कुट्टियों की अपेक्षा इसे अधिक ढीली वना- 
कर खद्दर के सोटे कपड़े में रखनी चाहिये और कपड़ा पानी से तर 
रहना चाहिये । 


कृद्ियों था उपयोग 


कुट्टी न॑ १ का उपयोग-- - 
 कुद्टी न॑ं० १ वन जाने के वाद जिस अकार आदे में से लोई वोड 


( ६४५ ) 


कर ली जाती है उसी प्रकार कुट्टी में से तोड़कर लोई के रूप में लेनी 
चाहिये | फिर राख की पोठली से राख लगाकर थापी था पत्थर के 
द्वारा उसका पता बनाना चाहिये। जेसा कि चित्र न॑० २० में दिखाया 
“>“+++ गया हे। पतला पत्तर बन 

जाने के पश्चात्‌, बने हुए 
साँचे के आधे हिस्से को, 
उस पर रखकर देख लेना 
चाहिये, कि उस पत्र में से 
कितने टुकड़े निकल सकते 
हं, ताकि वह पत्तर बेकार न 
जाय। साँचे के बाहर की 
तरफ निशान लगाकर 
छीलनी से उसे काठ देना 
चाहिये और काटकर टुकडों 
को रख लेना चाहिये जेसा 
कि चित्र ल॑० २१ में दिखाया 
गया है । पत्र के टुकड़े बन 
जाने के बाद पहले साँचे में 
जैसा कि चित्र नं० २२ में 
चित्र न॑ं० २०, २१ दिखाया गया है अ गुलियों 

- द्वारा धीच की गहराई को सबसे पहले ठीक कर लेना चाहिये । बाद में 
अर गूठे के द्वारा हर जगह से सा चे के अन्दर पत्र को दवा लेना चाहिये । 
दवाते समय इतनी सख्ती से न दवाया जाय कि पत्तर साँचे से ही 
चिपक जाय । हाथ को हमेशा हल्का व मुलायम रखना चाहिये। 
साथ ही यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर पत्तर कहीं से मोटा कहीं 

से पतला है तो वेलन द्वारा वेल कर उसे सम्रान कर लें। वेलन से 





( दृ६ ) 


पत्तर समान सोटा वन जाता है। साँचे में दवाने पर आप देखेंगे 
कि पत्तर का बहुतसा हिस्सा सांचे मं चला गया हे । ओर बाकी कुछ 
हिस्सा सा चे के बाहर है । 
वाहर वाले हिस्से को चित्र 
रत ० »३के अनुसार छीलनी 
से काट देना चाहिये। 
इस प्रकार वह पत्तर साँचे 
सम॑ वराबर  आ जायगा 
जैसा कि चित्र में हाथ के 
पास सोचे का एक हिस्सा 
भरा हुआ रखा है। इसी 
प्रकार दोनों हिस्से भर जाने 
के बाद, साँचे के किनारों 
पर पानी चारों तरफ 
अंगुली को घुमाते हुए लगा 
देना चाहिये । अब साँचे 
की लाईन या क्रोस निशान 
का ध्यान रखकर उन दोनों 
चित्र न॑ं० २२, २३ को मिला देना चाहिये। 





मित्ताते समय यह ध्यान रहे कि (जिस प्रकार चित्र नं० २४ से 


दिखाया गया है) साँचे पर अधिक 
जोर न लग जाय वर्ना सा चे के हूटसे 
का डर रहता है क्यों कि साँचा 
बीच में से पोला रहता हे। इसके 
वाद साँचे को हाथ में ले शीघ्र ही 
चित्र नं० २४ खींच लेना चाहिये ओर फिर डसी 


( ६७ ) 


जगह उस हिस्से को फिट करके दूसरी तरफ के हिस्से को अहिस्ता 
अहिस्ता हिलाकर निकाल लेना चाहिये। साँचे में से निकाल कर राख 
में रख देना चाहिये। निकालने के बाद चिड़िया की जिस प्रकार की 
आकृति निकलेगी वह चित्र नं० २५ में दिखाई गई है। निकालने के 
बाद हमेशा इसी प्रकार इसे 
रखना चाहिये । अगर इसी 


जल प्रकार न रखेंगे तो उसका 
छा पेट आदि अन्दर दच 


जायगा | इन सबके पश्चात्त्‌ 
अच्छा तो यह होगा कि 
सर्दियों में लगभग १० या 
१२ घंटे बाद, गरमियों में 
करीब चार या पाँच घंटे वाद 
बचे हुए हिस्से को कची से 
काट दें। अगर ऐसा न हो 
सके तो उसे सूखने दें। 
बाद में बजाय केंची के 
कतिये से काट दें। फिर 

चित्र नं० २५, २६, २७ रेती द्वारा उस स्थान को रेत 
कर एकसा कर लें। इस प्रकार काफी चीजें तेयार हो जाने के वाद 
उनकी कतरन को किसी वर्तन में गलादें और गलने के वाद 
सिल पर वारीक पीस लें। अगर कार्य की जल्दी है तो छुट्टी नं० १ 
में से लेकर पीस कर वत्तियाँं सी चना कर जोड़ों के ऊपर थानी से 
भिगोकर लगादें और पानी से अंगुली द्वारा चिपका दें। उस 
चीज को धूप या छाया में सुखा दें। इसके ऊपर धूप छाया का कोई 
असर नहीं होता। सूख जाने के पश्चात्‌ आप बनी हुई चीज का 
मोडल बैसा ही पायंगे जेसा कि चित्र नं० २६ में स्पष्ट है । 





( दि८ 


कुट्टी नं० २ के प्रयोग 


इसके वलातने की विधि पहले ही आ चुकी है । यह भी एक 
नम्बर की कुट्टी के अनुसार खड़िया व मिट्टी से तैयार की जाती है। 
खड़िया की बनी हुई छुट्टी से खासकर, चोंच, वीट तथा लम्बी गद्देन 
वाले जानवरों की गर्दन आदि लगाई जाती है, जैसे सारस, वतख, 
मोर आदि । पशुओं के कान, सींग, पूछ, चारों टागें व खुर आदि 
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छू 
रे 3 ७; 


छ 


चित्न नं० २८, २६ 


बनाये जाते हैँ। पंजे 
व्‌ दुम मिद्री की कुट्टी से ही 
लगाने चाहिये क्योंकि कुछ 
तो मजबूती मिट्टी की होती 
है और कुछ उसमें गोंद 
पृ ज्ञाता है इस कारण 
मजबूती अधिक बढ़ जाती 
है। भिन्न सिन्‍न जानवरों 
की चोंचें, दुम, टॉग 


और कान भिन्न भिन्‍न 


प्रकार के होते हैं, ओर 
उनके वनाने की विधि भी 
अलग अलग है। उसको 
बनाने में अलग अलग 
अगुलियों का प्रयोग किया 
ज्ञाता है। छिसी में सीधे 


हाथ की तीन अँगुलियाँ काम करेंगी किसी में चार। इसी कार फ्ा 
की वींट के विषय में है। आम की वींट हाथ द्वारा वनाकर, चा्ई से 
ठीक करनी पड़ती है। ऐसे ही अनार की कली भी हाथ से बनाकर 


( ६६ 9 


ऊपर का भाग चाकू से खोलना पडता है जेसा कि चित्र नं २७ सें 
दिखाया गया हे । कुछ चोंचों में टीन की पत्ती लगानी पड़ती है, जेसे 
तोते की आगे वाली चाँच को नुफीला बनाने के लिये लगाई गई है । 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की चाँचों, फल्नों व चोपायों में जैसी 
जहाँ आवश्यकता हो करना चाहिये जिस प्रकार चित्र तत॑० रुप में 
दिखाया गया है । दुम टिन की पत्ती की लगानी होगी। फर्लों में 
वीट व जानवरों की टॉँगे छुट्री को लगाने के वाद लिसाई करके केवल 
रंगांई का काम शेप रहेगा। 
टिन की दुसें काटना लंगाना 


विशेषकर पुराना टिच ही इसमें काम लिया जाता है। जो 
कनस्तर वेकार समझ कर फेंक दिये जाते हँ, वे इसके लिये बहुत काम 
के हैं। खास करके सड़े, गले टिन अच्छे रहते हैं। कारण कि 
उन पर जंघ लगी रहती है, इसलिये उसे जिधर मोडना चाहें या 
काटना चाहें, आसानी से मोड़े या काटे जासकते हँ। कनस्तर 
आदि को काट कर सीधे टीन के पत्तर के रुप में ले आना चाहिये 
ओर उसे इस प्रकार कतिये द्वारा काटना चाहिये जिससे उसका 
कोई हिस्सा चेकार न जाय, सिवाय अधिक सड़े गले हिस्से के जसा कि 
चित्र नं० २६ क से सालूम होता हें। छुछ पत्षियों की ढुमें वहुत 
लम्बी होती हैं, कुछ की आगे से अधिक चोंडी व अन्त में पतली, मोर 
दम प्रारंभ में पतली तथा अन्त में चौड़ी होती है जेसा कि चित्र 
न॑ं० २६ ख, ग में है। चौपायों में इस प्रकार का कोई काये नहीं होता 
केवल दो नम्बर की बुद्टी द्वारा टांग, कान व पूछ आदि 
वनानी होतो हैं । 


प्रिन्दे की दुम लगाना 
दुम कट जाने के वांद, कटी हुई छुम को कतिये के हत्थे के 
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े सहारे पर रख कर वीचो वीच से मोड़ लेना चाहिये। यह चित्र 
तं० र६ख से स्पष्ट है। इसके पश्चात्‌ बने हुए परिन्दे को करोव 
आधा इंच या इससे कुछ कम दढुम की ओर से काट लेना चाहिये 
फिर मिट्टी की छुट्टी नं० २ की वत्ती वनाकर टीन की दुस पर लपेटनी 
चाहिये जेसे कि चित्र न॑ र६घ में दिया गया है । फिर बत्ती लिपटे 
हुए हिस्से को पानी में डुबो कर परिन्दे के कठे हुए हिस्से में लगाना 
चाहिये, और उसे पानी से चिकना कर देना चाहिये। यह ध्यान 

रहे कि लगाने के वाद वह हिलती हुई न रहे, मजबूती से लग जाय | 
दुम लग जाने के वाद, परिन्दे को खड़ा करने की आवश्यकता होगी । 


पंजे बनाने की विधि 


पंजे बनाने से पहले तार के विपय में समझना होगा। तार 
हमेशा कन्ना लेना चाहिये, जो मुलायम रहता हैं। इसको जिधर भी 
सोड़ना चाहें मुडु सकता हे । जिस जानवर के पंजे बनाने हँ उसके 
बिपय में भी समझना होगा कारण कि वह जानवर पंजों पर टिक 
सकता हे या नहीं । हमेशा जानवर के आकार के अनुसार सोटा 
या पतला तार लेना चाहिये। उसके पंजों का आकार भी स्वय॑ 
ध्यान में रखना चाहिये कि तार कुल कितना बड़ा काटा जाय । तार 
कट जाने के वाद्‌ परिन्दे की अगुलियों की जगह पतला कपढ़ा 
लपेटना चाहिये जिसे सूतली द्वारा बाबा जा सकता हे । .इस ग्रकार 
एक परिन्दे के दोनों पंजों को बनाने के लिये आठ तारों के टुकड़ों 
की आवश्यकता होगी । पंजों को वाँधने के लिये वनी हुई अँगुलियों 
को निम्न प्रकार से जमाना होगा। सबसे पहले एक अंगुली, उसके 
बाद उससे कुछ पीछे हटकर आजू वाजू दो अँगुलियाँ फिर उन दो के 
पीछे बीच की अँगुली के सामने चोथी अँगुली जैसा कि चित्र नं० 
३० में दिखाया गया है। नम्बर ३ की भाँति तार जमाने के वाद 
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चारों अँगुलियों को धागे से बाँध देना चाहिये जेसा कि चित्र नं० ३० 
के क्रमांक ४ में दिखाया गया है । फिर पक्के धागे से जहाँ पर चित्र 
में धांगे बॉधने का निशान दिखाया गयाहँ, वहाँ से अच्छी तरह 
सजबूती से वाधना शुरू करना चाहिये । इसी प्रकार बाँवते हुए 
ऊपर ले आना चाहिये। यह 
ध्यान रहे कि पंजे के ऊपर 
की कुछ जगह छोड़ देना 
चाहिये जिससे कि वह 
हिस्सा छुट्टी में आसानी से 
जम सके । यदि इस विधि 
के अनुसार पंजा न वे 
तो चारों अँगुलियों को एक 
साथ वाँध देना चाहिये। 
इससे कोई कठिताई पेदा 
नहीं हो सकेगी और खोलते 
समय केवल तीन अँगुलियाँ 
एक तरफ ओर एक एक 
तरफ रहेगी। धागे से पंजा 
बंध जाने के वाद उसके 

चित्र नं० ३०, ३१ आखिर में कम से कम दो 
गाँठ त्ञगा देनी प्चाहिये जेसा कि चित्र नं० ३० के क्रमांक ५ में हे 
ताकि पंजे ढीले होकर खुल जायेँ। यदि काफी मजबूती से न वँधेंगे तो 
अ गुलियाँ घूमने लग जायेंगी। 





पंजा खोलने की विधि 


किक 


पंजा बाँधते समय जो अँगुली पहले ली गई थी ओर पंजे में 


( छर ) 


सबसे वड़ी है, उसे सबसे पहिले फैलाना चाहिये। अँगुलियों के 
बीच से चाकू को ठोक वहाँ तक ले जाना चाहिये जहाँ से कि बँधाई 
शुरू हुई है। उस अँगुली को चाकू से अपनी तरफ मोडना चाहिये, 
इसके वाद आजूबाजू की अंगुलियों को भी अपनी तरफ मोड़ना 
चाहिये। इस अकार वीन अँगुलियाँ अपनी तरफ खुल जायेंगी । 
अब जो सबसे छोटो चौथी अँगुली रह गई है, उसे बीच वाली 
अंगुली के ठीक विपरीत दिशा में मोड़ देना चाहिये । छुले पंजे को 
जमीन पर रख कर देख लेना चाहिये कि वह ठीक अकार जमता है 
था नंहीं। अगर नहीं जमता है, तो अँगुलियों को नींची ऊँची 
करके उसे ठीक कर देना चाहिये। इसके पश्चात जो तार ऊपर 
खाली छोड़े गये हैं, उनमें से दो तारों को जिधर तीस तार हैं उधर 
मोड़ देना चाहिये ओर जिवर एक तार है उबर दूसरे दो तार सोड़ 
देने चाहियें। इस प्रकार चित्र में क्रमांक के ६ के अनुसार शक्ल वन 
जायगी। इस अकार दोनों पंजों को फेज्ञाने के वाद उन्हें दुस लगे 
हुए परिन्दे के लगा देना चाहिये। एक पंजा वध जाने के वाद 
दूसरा पंजा बनाने की विधि यह है कि दोनों पंजों के वँधे हुए हिस्से 
विल्कुल वरावर रहं। जरा भी छोटे बड़े होने पर वे ऊँचे नीचे 
हो जायूँगे । 


पंजा लगाने की विधि 


परिन्दे के पंजे कहाँ लगाने चाहियें इस वात को पुरी तरह 
से सममाना चाहिये । जिस परिन्दे के पंजे लगाने चाहते हे: उसके 
ठीक आधे हिस्से से कुछ पीछे लगने चाहियें। जहाँ पंजे लगान 
हैं पहिले वहाँ पानी में बी हुई अँगुली दारा उस हिस्से को गीला 
कर देना चाहिये। उसके वाद थोडी सी नं० २ की छुट्टी लेकर 
सीधे हाथ की वर॒फ चिपकानी चाहिये। उस चिपकी हुईं छुट्टी 
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पर पंजे की इस प्रकार चिपकाना चाहिये कि खुली हुई च 
अंगुलियाँ ऊपर रहें ओर जो खाली तार हैं, वह छुट्टी 
समा जाय। तीन अंगुलियाँ आंगे की ओर रहें तथा एक पीछे की 
ओर | इसी प्रकार वांई तरफ कुट्टी लगा कर वाँया पंजा लगा देना 
चाहिये। पंजों को पानी लगाकर भलीभाँति चिफ्का देना चाहिये, 
जिससे कि वे मजबूती से जम जायँ। आधे से कुछ पीछे लगाने 
का मुख्य कारण यह है. कि इससे परिन्दे का सीना उभर आता हे 
ओर बह सुन्दर दिखाई पढ़ता है। जब लगे हुए पंजे सूख जायूँ 
तब परिन्दे को खड़ा करना चाहिये। अगर अँचे नीचे पंजे हैँ तो 
उस समय उन्हें अँगुलियों से मोड़ कर ठीक कर देना चाहिये। 
गीली हालत में ऐसा कभी न करें बरना पंजे हिल जायेंगे ओर 
उनकी सुन्दरता मारी जायगी । यह सारी विधि चित्र नं० ३१ को 
देखकर पूर्णतया समझ में आ जायरी | 


१ टी: 


पक्षुओं के कान, दुम व टाँगें बनाना 


साँचे से ढांचे वन जाने के वाद, पशुर्ओों पर काफी काम रहता 
है क्योंकि साँचे से वहुव से बाहरी अद्ज नहीं वन पाते। इसलिये 
उन सव अड्डों को अलग अलग हाथ द्वारा वनाना होता है। सर्च 
प्रथम पशुओं के कान बनाने होते हैं जिनके लिये पहिले छुट्टी नं० २ 
की गोली बना कर अनार के डएठल की भाँति चपटा करके चिपका 
कर कानों का रुप दे देना चाहिये फिर पानी द्वारा उन्हें चिकना 
कर दें ताकि वह पूर्णतया जम जायँ। तलश्चात्‌ ढाँगे वनानी 
होंगी। यदि छोटी साईज का पशु है तो खुर व पन्‍जों को खुलासा 
रूप से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती या टॉँगे सूख जाने 
के वाद ख़ुर आदि वनाने चाहियें। फिर आखिर में यदि किसी की 
लम्ची दुम है तो लम्बी अन्यथा छोटी बत्ती बनाकर दुम की. 


है. 


( छठ &/ 


जगह चिपकानी चाहिये ओर आखिरी भाग को किसी टाँग पर 

चिपका देना चाहिये । साथ ही यदि किसी ज्ञानवर के थन या 
8 हु चाहिये 

अन्य कोई अद्ज बनाना हो तो वनाना चाहिये । 


कर 


तं> ३ का प्रयोग-- 
यह छुट्टी नं० २ की भाँति ही बनाई जाती है ओर लिसाई के 
काम आती है किन्तु दो नम्बर से तीन नम्बर की ऋट्टी का कागज 
विशेष बारीक पिसा होता है। इसमें विशेषता यह है कि एक व 
दो नम्बर में तो मिट्टी भो पड़नी है परन्तु इंसमें नहीं पड़ती; केचल 
डिया ही ढाली जाती ६। खास करके देहली की खडिया इसमें 
बहुत उपयोगी रहती है । अतः जहाँ तक हो सके उसे ही प्राप्त करके 
उसका उपयोग करना चाहिये। न मिलने पर कोई भी मुलायम 
खड़िया इसमें प्रयोग की जा सकती हे । अलुपात के विषय में पहले 
ही समझाया जा चुका हे। जानवर पर पहले नीचे की ओर ही 
लिसाई करनी चाहिये। लिसाई के समय पानी का प्रयोग विशेष 
होना चाहिये, तभी कुट्टी आगे चढ़ेंगी। यह ध्यान रहे कि सब 
जगह लिसाई समान आ जाय, गड़ढे आदि न रहें, ओर चिक्रनापन 
पूरा रहे । इसके वाद परिन्दे का सर वनाना चाहिये। खास करके 
ऊपर की गोलाई का ध्यान रखता चाहिये। उसके वाद वाजुओं पर 
लिसाई करते हुए उसे पूरा करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य चीजों 
पर भी लिसाई करें। लिसाई करने में खास करके अगूठे के पास 
वाली अंगुली अधिक काम में आवेगी। फल के आधे हिस्से पर 
पहले लिखाई करें। आधा हिस्सा सूख जाने के बाद बचे हुये आवे 
हिस्से पर लिसाई करनी चाहिये। इससे पक्रड़ने में आसानी 
रहेगी। इसी प्रकार चोपायों में पहिले नीचे की सिलाई की .जायगी 
उसके बाद टॉग आदि व ऊपर से समाप्त किया जायगा। - कुछ ऐसे 
खिलौनों पर जिनके अद्ग प्रत्यंय काफी छोटे रूप में बने होते हैं 
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लिसाई आदि का होना असम्भव है, ऐसी अवस्था में उन पर लिसाई 
की बजाय एक प्रकार का मोटा घोतल्न चद्ाना होगा जिसके बनाने 
की विधि आगे दी गई है । 


मिट्टी को कुट्टियाँ, उनके उपयोग तथा खड़िया की 
कुट्टियों से सम्बन्ध 


मिट्टी व खड़िया की छुट्टी में बड़ा भेद है। बेसे तो कुट्दी के 
काम में खडिया ही इस्तेमाल होनी चाहिये किन्तु चीज़ों को सस्ता 
यनाने के लिये मिट्टी का ही प्रयोग ठीक रहता हैं । 


(१) खडिया की छुट्टी द्वारा बनी चीजें हल्की तो अवश्य रहेंगी 
किन्तु मिट्टी जितनी मजबूत नहीं रहेंगी । खड़िया व मिट्टो की छुट्टी 
की मिल्रावट के अनुपात में भो अन्तर हे। खड़िया की कुट्री नम्बर 
एक और नम्बर दो में कुटे हुए कागज़ से दूनी खड़िया पड़ेगी और 
मिट्टी की कुट्टी में तीन साढ़े तीन गुनी तक मिट्टी डाली जासकती है। 


२) खड़िया की कुट्टी द्वारा वनी हुई चीजों पर जब ग्लेज 
घढ़ावेंगे तो उन पर सील का असर जल्दी होगा जिससे पंजे आदि 
हिलने का भय रहेगा । मिट्टी पानी में घीरे धीरे गलती है । अतः 
यह भय नहीं रहता | 


(३) परिन्दों के पंजे तथा दुम मिट्टी की दो नम्बर की कुट्दी से 
हो लगाने चाहियें क्योंकि यह अधिक मजबूत रहती है। यदि 
खड़िया की छुट्टी के परिन्दे बनाये हूँ तो भी दुम व पंजे मजबूती 
के लिये मिट्टी की दो नम्बर की छुट्टी से ही लगाइये। खडिया 
की कुट्टी नं० २ से चॉच लगाना जरुरी है क्‍योंकि खड़िया मुलायम 
होने के कारण भल्ी प्रकार मोड़ी जा सकती है ओर चिकनाई के 
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कारण सफेदी भी अच्छी आवेगी । अतः कुट्टी नं० २ भी खड़िया 
ही की चनानी चाहिये और नम्बर तीन तो खड़िया की बनती ही है । 


_ (४) व्यापार की दृष्टि से भी खड़िया की वनी चीजें तेज 
पडेंगी ओर मिट्टी की सस्ती। अगर सिद्टी की दो नस्वर द्वारा लगी 
चोंच टूट जाय तो खरीदने वाला मनुष्य यही सममेगा कि कागज 
क्योंकि सफेद होता है इसलिये यह चीज़ वास्तव में कुट्टी की ही है | 
परन्तु यह वात व्यापारिक है। तात्पयं यह कि मिद्ठी की छुट्टी 
व खड़िया की कुट्टी दोनों ही तेयार करनी पडंगी। दोनों के विना 
काम नहीं चलेगा! क्या हुआ यदि एक नम्बर की कुट्टी मिट्टी 
कफ परन्तु नम्बर दो में तो दोनों ही प्रकार की आवश्यकता 
पड़ेगी । ण््ः । 


(४) स्कूलों में कक्षाओं का काम करने का समय सीमित रहता 
है और समय पूरा हो जाने पर बच्चों को दूसरी कक्षा में जाना 
होता है ।' ऐसी अवस्था में सामान व्यर्थ भी काफी जाता है इंसके 
लिये भी मिट्टी की छुट्टी ज्यादा अच्छी रहेगी जिसके व्यर्थ जाने पर 
भी विशेष नुकसान नज़र नहीं आवेगा । 


रेगसमाल करना व पानी का हाथ लगाकर 
चिकता बनाना 


तीन नम्बर की लिसाई हो जाने के बाद, कुट्टी का काम समाप्त _ 
हो जाता है। लेकिन चिकनाई व सफाई लाने के: लिये. उस -पर 
रेगमाल घिसने की आवश्यकता रहती है। रेगमाल से अभिम्राय 
सेंड पेपए से है। यह ओकी (0४०४४) साके का प्राप्त हो 
सके तो वहुत ही अच्छा है। खास करके नम्बर ९ सेरड पेपर 
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इस्तेमाल करता चाहिये। वनी हुई चीज पर इसे घिसना चाहिये । 
इससे चीज़ पर एक किस्म की चिकनाई तो अवश्य आ जायगी 
किन्तु कागज के रेशे ऊपर उभरे हुए चम्रकने लगेंगे पर इससे 
कोई हानि नहीं । रेगमाल सब जगह वरावर घिसा जाना चाहिये। 
रेगमाल घिसने के पश्चात्‌ फू क लगाकर घिसी हुई खड़िया को हटा 
देना चाहिये। तब एक या दो अँगुली पानी में डुवो कर उस पर 
फिरानी चाहिए, ताकि उभरे हुए रेशे दृव जाये और चीज पर सफाई 
व चिकनाई आ जाय । इस प्रकार पानी का हाथ लगाने के वाद 
उप्त चीज को सुख्रा लेना चाहिये ताकि उसमें नमी न रह जाय। 
जिन चीजों पर लिसाई नहीं की जाती उन्न पर रेगमाल करते की 
आपश्यकता नहीं होती । उन पर किसी कड़े वालों वाले न्रश को 
जिस प्रकार कि जूते पर पालिश की जाती है--रगड़ना चाहिए 
जिससे उस पर चिपकी हुई राख आसानी से छूट जाय और घोल 
भल्नी प्रकार चढ़ जाय । धोल चढ़ने पर उसे अँगुलियों द्वारा पानी 
से चिकना कर दें! सूखने के बाद उन पर खड़िया का मोटा घोल 
तीन दफा चढ़ाया जाता है । तत्‌ पश्चात्‌ उस पर ग्लेज 
लगाया ज्ञाता है । 


टूसरी विधि 


रेगमाल हो जाने के वाद किसी कपड़े को मोड़ कर उसे पानो 
में मिगोलें। उस गीले कपड़े को श्रश को भाँति चीज के ऊपर 
चलायें । किन्तु त्रश की भाँति ऊपर न ले जायेँ केवल ऊपर से 
नीचे ही लाया जाय वरना रेशे वापिस उभर जायगे। इस प्रकार 
करना हर जगह उपयोगी नहीं होगा । केवल छोटी चीजों के ऊपर 
इसके द्वारा अच्छी चिकनाई आ जायगी। बढ़ी चीज़ों पर जब 
कि कहीं कहीं दरारें नज़र आ रहीं हों, उपरोक्त विधि ठोक 
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रहेगी। उसे पानी से काफी चिक्रना कर उस दरार को मिटा 
देना चाहिए | | 


बस्तुओं को एक सा बनाने के लिए घोल तैयार करना 


इसके लिए देहत्ली की अथवा कोई सी साफ खड़िया होनी 
चाहिए। सब प्रथम एक सेर खड़िया लें। उसमें दो तोला धावद़े 
का गाँद डाल कर पानी में घोल लें। पानी इतना होना चाहिये 
कि घोल भस के दव से कुछ गाढ़ा रहे। उसे दसरे दिल किसी 
साक्त कपड़े द्वारा छान लें। छानते समय ध्यान रहे कि नीचे 
वठा छुआ मेल उसमें न आ जाय अन्यथा श्रोल खराब हो 
जायगा ओर चीज पर सफाई नहीं आवेगी! इसके पश्चात्‌ इन 
चीजों पर तीन बार, एक के सूख जाने के वाद दूसरा, डोब दें अर्थात्‌ 
घोल चढ़ा दें ) इन चीजों पर इस मोदे घोल के चढ़ाने के बाद ग्लेज 
की जा सकेगी । इसमें लिसाई व रेगमाल आदि का सारा काम वच 
जाता है, क्‍योंकि खड़िया के घोल में स्वयं चिकनाई रहती है 
जिससे वस्तुओं को और चिकना बनाने की आवश्यकता नहीं होती । 


ग्लेज करने व डोब लगाने के लिए खड़िया तेयार करता 


प्रथम विधि 


सेज से चीजों पर चमक आ जाती है । इसमें जहाँ तक हो 
सके, बांसखो की खड़िया का ही श्रयोग करना चाहिये। बसे जहाँ 
भी जो सफेद खड़िया मिल सके उसे ले सकते हैं। इसका विशेष 
वर्णन पहले हो चुका है। वांसखो की खड़िया को पहले तोड़ कर 
देख लेना चाहिए। इसमें कहीं कहीं लाल गुलावी रंग के निशान 
मिलते हं। उस रंगीन हिस्से को निकाल देना चाहिए, वरना ग्लेज 
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में वह रंग सलकने लगेगा । साफ खड़िया को तोड़कर उसके चने 
जेसे ठुकड़े वना लेने चाहियें। इसमें घोल या धायड़े का गोंद सेर 
भर खड़िया में एक तोले से लेकर डेढ़ तोले तक डाला जा सकता 
है। गोद बिल्कुल धावड़े या घोल का ही होना चाहिए। अन्यथा 
स्लेज बिगड़ जायगा । गोंद को सूखा ही डालना चाहिए भिगोकर 

नहीं। फिर ठसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मृसल द्वारा उसकी 
कुटाई करनी चाहिये । कूटते कूटते उसकी लुग्दी वन जायगी फिर 
भी उसकी कुटाई चंद नहीं की जाय। जितनी छुटाई की जायगी 
उतनी ही यह वढ़ेगी और ज्यादा चमकीली बनेगी। कूठते कूटते 
बह इतनी चिकनी हो जाती है क्रि मूसल चिपकता हैं और उठाना 
मुश्किल हो जाता है । रबर जंसी मालूम होने लगे तव सममाना 
चाहिए कि यह तैयार हो गई । वव किसी तामचीनी या मिट्टी के 
तसले में या किसी चोड़े मुहँ वाले वर्तेन में उसे घुलालें। उसमें 
पानी इतना डालें कि वह लगभग मैंस के गाढ़े दूध की तरह हो जावे। 
घुलने पर उसके नीचे कुछ ऐसे मोटे कण बैठ जायेगे जो कूटने में 
रह गये हैं उनको अआहिस्ता से निकाल लेना चाहिए। कुद जाने 
के वाद इनमें भी उसों प्रकार लोच पेदा हो जायगी। उसी पानी 
में इन्हें मिला देना चाहिए। अगर घोल अधिक,गाढ़ा हो गया 
है, तो उसमें पानी ओर डाल देना चाहिए। इस घोल को ढक 
कर चौत्रीस घंठे के लिये रखदें। इतने समय में वद्द खूब मिल 
जायगा और जो गंदगी होगी वह नीचे जम जायगी । इसे बिना 
हिलाये आहिस्ता से क्रिसी दूसरे चर्तेन में कपड़े से छान लें। 
अच ग्लेज बिल्कुल तैयार है) परिन्दों पर उनके पंजे पकड़ कर 
डोब लगाना चाहिये। फलॉपर इस डोव में उनके रंग को घोल 
कर ही क्गाया जायगा । इस प्रकार दो डोव लगाने के परचात्‌ 
किसी मुलायम कपड़े से रगड़ने से एकदम शीशे जेसी चमक आा 
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जञायगी। छुछ परि्दों पर रंगाई किछ्ती ग्लेज में रंग घुला कर की 
जाचगी चगा। जूस वातर, सल्लेटी कबूतर आदि | ज्लेज को इस्तेमाल करने 
के वाद ढक कर रख देना चाहिए वरना धूल- आदि गिरने से वह 
खराव हो जायगा । हे 
ग्लेज बनाने को दूसरी विधि ह 

अकसर देखा गया हे कि कुछ लोगों की ग्लेज करते समय बड़ी 
कठिनाई होती हे क्‍योंकि वांसखों की खड़िया हर जगह मिलती नहीं 
है। - इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कोई सी भी सबसे 
सफेद व चिकनी खड़िया, जो समय पर प्राप्त हो सके, लेसी 
चाहिए। उसमें माँद को मात्रा वही रहेगी, जो -ऊपर स्ल्ेज में 
बताई गई है। फके इस ग्लेज में इतना ही रहेगा कि यह उतना 
साफ और सफेद न हो सकेगा जितना कि वांसखों की खड़िया से 
तेयार किया जाता है। इससें थोडी सफेदी लाने के लिये डली का 
नील अथवा हल्का नीला रह्ढ मिला देना चाहिये। जिससे क्रि बह 
उसके मेले रक्ष को दवादे। बेसे सब चीजों को सफेद वनाने की 
आवश्यकता नहीं है । इसके बने हुए ग्लेज में किसी न किसी रंग 
का मिश्रण करके चीज की जमीन वनानी चाहिये ओर चमक लाकर 
एच्छिक रंग लगाने चाहिये। खास करके फलों के रंगने में तो यह 
सेज काफी ठीक रहेगा। इस प्रकार अनुभव करके यह सिद्ध कर 
लिया गया है कि राजस्थान सें मिलने वाली हर जगह की- सफ़ेद 
खड़िया इस प्रकार का ग्लेज करने में उपयोगी है । 
तीसरी विधि 

इसमें वस्वई की खड़िया अथवा ग्वालियर की खड़िया लें। ये 
' दोनों ही ग्लेज के कार्य के लिये उपयुक्त है। इन दोनों से 
बहुत सुन्दर ग्लेज तैयार किया जा सकता है। इसके बनाने की 
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विधि इस प्रकार हैः--पहले एक सेर खड़िया लें और उसमें चार 
तोला गोंद घावड़े का डाल दें। फिर उसे किसी मटके या नाँद में 
पीस कर धोल दें कि वह दूधसा गाढा हो जाय। सुन्दरता के लिये 
इसमें कच्चा नीला रह्ग कुछ मात्रा में डाल दें। चोबीस घंटे के 
बाद इसे दूसरे बतन में छान लें। इसके लगाने से चीजों की 
सुन्दरता व चमक ज्यादा वढ़ जाती है । 


सलेज का चढ़ाना 


सेज तेयार हो जाने के वाद उसे नीचे से कभी नहीं हिलाना 
चांहिये हिलाने से नीचे की जमी हुई गंदगी मिल जाने से, चीज पर 
चमक नहीं आती .ओऔर ग्लेज भी एकसा नहीं हो पाता। जिन 
चीजों पर लिसाई नहीं होती उन पर ग्लेज कगाते समय विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिये जेसे सीताफल्,, कुछ चोपाये, व गुड़िया 
आदि। यह ग्लेज के प्रसंग में ही समझा दिया गया हे कि उन पर 
किसी भी खड़िया का घोल चढ़ाया जा सकता है जिसमें गोँद की 
मात्रा ज्यादा रहती है। चीजों पर ग्लेज चढ़ाने के लिये उन्हें ऐसे 
स्थान से पकड़ना चाहिये जहाँ पर डँगलियों के निशान विशेष रूप 
से न दिखाई दें। खड़े करते समय, अगुलियों द्वारा, फिर से ग्लेज 
उस जगह लगा दें जहाँ से उस चीज़ को पकड़ा था। वाद में कपड़े 
से रगडु कर चमक लाई जा सकती हे। परिन्दों पर ग्लेज लगाने 
के ज्ञिए उनके पं॑जे पकड़ कर, सीधे हाथ द्वारा उन पर उसका पानी 
डालना चाहिए जेसा कि चित्र नं० ३२ में दिखाया गया हे। 
सेज डालने के वाद, उसे चाँच की तरफ से या दुमकी तरफ से 
निचोडना चाहिये। चोपायों को पेट की तरफ से उठाकर ग्लेज 
डाला जाता है और किसी थाली नुमा वतन में उन्हें खड़े करते 
जाना चाहिये जिससे कि वे आसानी से निचुड सके। बाद 
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में उन्हें सूखने को रख दिया जाय । पर यह ध्यान रखना चाहिये कि 


शक अं पइ सका लर वे विल्कुल न सूख जाये। 
। ५५ जब थोड़ी नमी रहे तब 





2 है उन्त पर मुलायम हाथ से 
लव > | आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा 
प्प्प्ह्ल्ा / रगड़ना चाहिये! डोदं 
कक धर रर कम से कम दो वार अवश्य 
| च्यत सस्स पु  ज्ञगाना चाहिए | तव कपड़े 
5 22 प््ल्ल्- ; व से चघसक तलानी चाहिये | 
<८& 2255... ॥#7:. कर हा च 
हद का फला पर इस प्रकार डोच 


लगाने में यह ध्यान रहे 
कि उन्हें किधर से पकड़ा 
जाय और किस रुख से 
सुखाया जाय। इसलिये 
खलेज में ही रंग बनाकर 
त्रश द्वारा पेन्ट कर कपड़े 
से रगड़ कर उसे चमकीला 

चित्र नं० ३२, ३३ बनाना चाहिये। कुछ फलों 
पर चमक लाने के वाद पेपरमेशी वानिश द्वारा रंग किया जाता है 
जैसे अनार, वेंगन आदि। 





भध्रभ्यास 

१. कुट्टी क्या है ? इसके विपय में आप क्या जानते हैं ? 

२. कुद्दी के कार्य के मुख्य औजारों के चित्र बनाइबे और समभाइः. 
कि उनके क्‍या उपयोग हैं ? | 
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इस कार्य में काम में श्रानें वाले सामान की एक सूची वनाइये और 
समभाइये कि वह कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है ? 

अलग अलग कुट्टियाँ तैयार करने की विधि समझाइये, और वताइये 
कि आप किस कुट्टी को अच्छा समभते हैं और क्‍यों ? 

परिन्दे व पशुओं की दुर्में बनाने की क्या क्या विधियाँ हैं; सममाइये ? 
पंजे बाँवने से लेकर उसे लगाने तक उस पर क्या क्या क्ियायें की 
जाती हैं ? 

खड़िया की कुट्टियों में व मिट्टी की छुट्टियों में क्या अन्तर है ? 
स्पष्ड कीजिये) श्राप किसको अच्छा समभते हैं और क्‍यों ? 

सलेज़ बनाने की विधियों से परिचय कराइये और समभाइये कि 
सबसे सरल विधि कौनसी है ! 

कभी कभी ग्लेज़ से चमक नहीं आती और कभी कभी ग्लेज हो 
जाने के वाद चीज पर दरारें पड़ जाती हैं। इसका क्या 
कारण हैँ ? 

ग्लेज चढ़ाने की कौन कीनसी विधियाँ हैं ? परिचय कराइये । 


€ यहट्ट ) 
पचिवां अध्याय 
फेपरमेशी वार्निश या लाख का 
पानी बनाना 


कुट्टी की बनी हुई चीजों के रंगों में जो चमक दिखाई पड़ती है 
वह पेपरसेशी चानिश या लाख के पानी की होती है। यहाँ लाख 
का अमिप्राय पीपल की लाख से है । लाख अच्छी पीली किस्म की 
लेनी चाहिये। चीज़ों की मिकदार का पूरा ध्यानं रखना चाहिये। 
एक वोतल या तोन पाव पानी लेना चाहिये और उसमें आधी 
छटाक सुहागा डालकर खूब उचालना चाहिये। उचलते हुए पानी में 
आधा पाव लाख-दाना डालना चाहिये। अगर किसी कारणुवश 
लाख-दाचा ग्राप्त न हो सके तो पीली चपडी;, ज्ो पत्तर के रूप में 
आती है, लेनी चाहिए। इसके पकने की मुख्य पहिचान यह हे कि 
किसी लकड़ी को उसमें डुवोकर अंगुली पर चिपका कर देखें जिस 
प्रकार कि शक्कर की चासनी को हलवाई देखता है । अगर उसमें 
चिपक आ गई है तो फौरन उसे आग पर से जवार लेना चाहिये। ठंडी 
होने पर किसी साफ वोतल सें कपड़े से छान कर भर कर रख देती 
चाहियें। इसक पकने की दूसरी पहिचान यह भी हें कि उबलते 
समय जब लाख-दाना ऊपर तेरता हुआ दिखाई न दे तो उसे 
उतार ले । 


स्‍पप्रे और उसका प्रयोग 


स्प्रे दो नलियों द्वारा बना एक यंत्र होता है जिसकी नलियों का 
मुख एक दूसरे के ऊपर रहता है ( चित्र नं० ३३ ) | इस यंत्र की एक 
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नली मुह में रहतो हे तथा दूसरी रंग में। फूंक के जोर से रंग 
खिंच कर फोवारे के रूप में वाहर निकलता है । यह फलों पर रंग 
करने व परिन्दों की कमर, गर्दन आदि रंगने को कास आता है। 
खापत करके पपीता व चिड़िया की चोंच की नीचे की जगह इसी से 
सुन्दर वनती है । यह छुट्टी के बड़े बड़े मॉडलों पर डिजाइन आदि 
डालने में भी काफी काम आता है, परन्तु यह यंत्र ग्लेज द्वारा वने 
हुए. रंग या लाख के पानी द्वारा बने रंगों के छिडकने में ही 
काम देगा । 


स्प्रे द्वारा फूल पत्ती बनाने का तरीका यह हे कि किसी पत्ती या 
कागज के के हुए फूल को वस्तु पर पिन से जमा दीजिये और 
फिर स्प्रे से रंग कीजिये। रंग की फीोवार सब जगह पड़ेगी किन्तु 
जब पत्ती या फूल को वहाँ से हटायें गे तो पत्तो या फूल की जगद्द 
जमीन के रंग की दिखाई देगी ओर पास की जगह स्प्रे के रंग की 
दिखाई पड़ेगी | फर्लों पर ओर परिन्दों पर कक्‍ल छींटे डाले जाते हूँ 
जैसा कि पपीते पर छींदे डालते हुए चित्र नं० ३३ में दिखाया 
गया है | 


ट्ूथ त्रश या किसी सख्त वाल वाले त्रश से रंग भर कर उस पर 
धीरे धीरे कंघा, चाकू आदि चला कर भी स्प्रे जेसे छींटे डाले जा 
सकते हैं। तेल के रंग के लिये यह साधारण स्प्रे काम नहीं देती । 
उसमें बड़े यंत्रों की आवश्यकता रहती है । 


रंगाई 


जो रंग छुट्टी के काम में आते हैं वे ये हं:-- 
१. टेम्परा रंग, २. कपड़े रंगने वांले कच्चे रंग, ३. ऑयल 
पेन्ट्स, तेल के रंग और ४. स्प्रिट पॉलिश या स्प्रिट वार्निश । 
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(१) टेम्परा रंग:--थे गोंद के पानी व स्लेज में मिला करके 
त्रश द्वारा लगाये जा सकते हैं। इन रंगों सें सूखने के बाद खुद की 
कोई चमक नहीं होती । ये रंग केवल सुन्दरता लाने के लिये लगाये 
जाते हैं। चमक लाने के लिये इनको किसी मुलायम कपड़े से 
रगड़ना चाहिये । रगड़ने से इन पर सुन्दर चसक आ जायगी। पानी. 
लगाने से ये रंग छूट जाँयगे । इन रंगों में खास करके निम्नलिखित 
उल्लेखनीया हेँ:--गेह, हिरमिची, पेवड़ी निंवुवा रंग की, पेचड़ी 
जदें रंग की, रामरज, नील और सिंगरफ आदि। इन्हीं से पर्दे रंगने 
के रंग व डिस्टेम्पर कलर तेयार किये जाते हैं जो वाज़ार में 
बिकते हैं । 


हर 


(२) कपड़े रंगने वाले र॑ग:ः--इनमें दो प्रकार के रंग होते हैं, 
पक्के ओर कच्चे । पक्के रंगों का प्रयोग गर्म पानी में सोड़ा आदि 
के साथ किया जाता है । इन्हें विशेष टिकाऊ बनाने की वहुत सी 
विधियाँ हैं। कच्चे रंगों का उपयोग ठंडे पानी में ही होता है 
इसलिए ये इस कार्ये के लिए विशेष उपयुक्त हैं. । इन्हें ग्लेज या पेपर- 
मेशी वानिश में मित्ला कर लगा सकते हैं ओर ये सब चीजें ठंडी 
ही रहती हैं । 


(३) आयल पेन्ट्सः---ऊपर लिखे हुए टेम्परा कलर वानिश, 
तारपीन के तेल, पके हुए अलसी के तेल या तेल में गीले सफेदे 
में, जो बाजार में मिलता है, मिला कर काम में लाये जा सकते हैं । 
ऑयल व्यूब भी आती हैं। ये रंग तारपीन व वानिश में घुला 
कर लगाये जाते हैं। वेसे रंग को पतला करने के लिये मिट्टी 
का तेल भी काम में लिया जाता है परन्तु इससे रंग कीं चमक कम्र हो 
जादी है। ये रंग पानी से नहीं छूटते । बढ़ी चीजों पर ये रंग 
काम अते हैं छोटी पर नहीं । 


( ८5७ ) 


(४) स्प्रिट पालिश या स्प्रि.4. ग्निशः--ये वानिश लकड़ी के 
सुन्दर मॉडल्स पर तथा वर्तेन आदि के रह्ढय को पक्का करने के काम 
आती हैं । इन्हीं में घला कर प्ल्ञास्टर की चीजों पर रंग किया जाता 
हं। यह कझट्टी को मजबूत वनाए रखने में मदद देती हैं। आपने 
देखा होगा कि स्टेन्सिल का कार्य करना हो तो ड्राइंग या आर्ट पेपर 
पर स्प्रित ओर चबड़ो मिला कर लगाते ह फिर स्टेन्सिल किए जाते हैं 
ताकि छापते समय कागज जल्दी खराब न हो जाय। इसको तेयार 
करने के लिये एक बोतल मेथिलेटेड स्प्रिट में आधी छटाँक अच्छा 
लाखदाना, आबी छटाक् चपड़ी, दो तोले चंदरस दो तोले रूमी 
मस्तगी लें। चारों चीजों को बारीक पीस कर बोतल में भर कर काक 
लगा कर धूप में रख दे । करीब एक घंटे बाद हिला कर देख लें। 
अगर सच वस्तुयें घुल गई है तो उसे किसी साफ बोतल सें कपड़े 
से छान लें। उसे कपड़े की पोटली या न्नश से काम में ले सकते 
६। इससे भी काफी चमक आ सकती है । 


कोपल बानिश:--यह रंग में चमक व मजबूती पंदा करती 
हे। इसकों बनाने के साधन ये हे:--कुछ राल उसी के 
बरावर अलसी के पके हुए तेल में हल्की हल्की आँच से मिद्ठी के 
बर्तन में पिथला लेनी चाहिए। इसके वाद राल से तिगुना विरोज।| 
पिसा हुआ डाल कर गरम करना चाहिए। यह तीनों चीजें पिघल 
कर गाढ़े रूप में आ जायेंगी। इन सबको पिचलाने के वाद आग पर से 
उतार लेना चाहिये। ठंडा होने के वाद जितना गाढ़ा रखना हो 
डतना तारपीन का तेल मिला देना चाहिये और किसी टीन आदि में 
रखना चाहिये | 


फल रंगने की विधि 
कुदरत में अनेक चीजें हैं ओर सबको रंगने की त्रिधि लिखी 


( ऋ८ ) 


भी नहीं जा सकती फिर भी यहाँ कुछ साधारण रोजमर्रा काम सें आने 
वाले फलों के रंगने की विधि.दी जा रहो है । 


आमः--थोड़ा सा ग्लेज़ किसी प्याली में लें। उसमें जे रंग 
की पेवड़ी और लिया लाल रंग अथवा नारंगी रंग मिलाबें। अँगुली 
द्वारा थोड़ा सा गोंद मिल्ला कर रंग को खूत्र मिलालें और छान लें। 
फिर आधे आधे हिस्से पर रंग लगावें। इस अकार दो तह रंग की 
चढ़ादें। आधे आधे से अभिग्नाय यह है कि आस के आधे भाग 
पर एक मतंवा तथा वचे हुए आधे पर दूसरी मतवा। . यह एक तह 
सानी जायगी। कुछ नमी रहने पर ही आम को पका हुआ 
वताने के लिये रुई से सूखा नांरगी रह लगाना चाहिये। तलश्चात्‌ 
मुलायस कपड़े से चमक लाकर नारज्ली रह व दानेदार काला रह 
लाख के पानी में मिलाकर वोट के स्थान पर लगाना. चाहिये। यह 
कत्थई रद्ग बनेगा । द 


नोट:--जलेज के द्वारा बनें हर एक रंग को छानना अनिवार्य है। आगे 
वस्तु के साथ केवल रंग व सामाव लिखा जायगा उसी से समझ 
लेना चाहिये कि कौन सी चीज किस प्रकार व कैसे लगानी चाहिये। 
चमक लाने का अ्रभिप्राय यह होगा कि कपड़ें से घिसकर चमक 
लानी होगी व दो तह हरएक पर चढ़ानी होगी । गोंद की चाट से 
मतलब जरासा गोंद अंगुली पर लेकर मिलाना । 


सनन्‍्तरा:--जिस प्रकार आम का रह़् वनाया जाता है उसी प्रकार 
इसका रद्ड बनेगा, केवल अन्तर यह रहेगा कि इस रह्ढग में दूलिया 
लाल रड्ढ की मात्रा विशेष रहेगी ताकि पक्का नारी रज्ञ आज़ाय और 
जिस अकार आम को ऊपर से पक्रा हुआ दिखाने के लिये रुई 
नारड्डी रक् मल्ा गया था.-उसी ग्रकार इस पर सव जगह नारख्री रत्न 
सला जायगा और तव चमक लाई जायगी | 


( झ६ ) 


सेबः--लेज़ में निंवया रद्गः की पेचड़ी और गोंद मिलाकर हल्का 
पीला बनालें ओर उसो प्रकार दो तह लगाकर डस पर चमक लावबें। 
यदि हरे छिलके वाले सेव बनाने हैं तो उक्त रह्हः में डली का नीक् 
मिलाकर हरा रंग बनालें। चमक लाकर दल्तिया लाल रंग या 
रंगी रंग तथा कच्चा गुलाबी लाख के पानी द्वारा बना कर अश से 
उड़ता हुआ ऊपर से तीचे की तरफ लगादे । बाद में आम के. वींट 
का जो रंग वनाया गया था उससे ऊपर डंठल का निशान व वींट 
का निशान वनादें। अगर नासपाती रंगनी हे तो डपरोक्त रंग के 
अनुसार रंग करके क॒त्थंई रंग के निशान डढोरों की गूज (बिना लिपटे 
धागे का गुच्छा) द्वारा लगा दें ओर वींट भी सेव की भाँति 
लगादें । 


केला+-ग्लेज में नियुवा रंग की पेबड़ी व गोंद और यदि हरे 
रंग के केले बनाने है तो उसी में डली का नील या दानेदार हरा रंग 
मिलकर हरा वनालें। चमक लाने के बाद लाख के पानी में चारंगी 
रंग तथा दानेदार काला रंग मिलाकर कत्थई बनालें और डंठल 
व नीचे की ओर ब्रश द्वारा उड़ता हुआ लगादें। यदि उसमें दाग 
आदि दिखाने हैं तो उसी रंग से दिखादे। 


खरबूजा:--लेज में निवुआ रंग की पेवड़ी द्वारा तेयार किये 
हुए पीले रंग से जमीन बनादें। वाद में हरी धारियों के लिये दाने- 
दार हरा रंग व तोरई फूला रंग लाख के पानी सें मिला कर बनायें । 
धारियाँ बनाने के वाद लाख के पानी में नारंगी रद्ग व कच्चा गुलाबी 
रक्न मिलाकर तेज नारंगी से धागे की गृ ज द्वारा धारियों के वीच में 
छपके लगादें जिससे कि खरबूजे की सी दरारें दिखाई देने लगें या 
धारी कत्थई रंग की बनाकर हरे रहे से धागे की गृज के छपके 
लगादें। 


( ६० ) 


दूसरी विधि:--जिस प्रकार दानेदार हरे रह्न से हरा रह् वना 
कर धारिया लगाई गई हैँ उसी प्रकार कत्थई रह चनाकर उसकी 
लकीर डाली जाय ओर जहाँ तेज नारंगी रंग से धागे की गूज द्वारा 
नारंगी रंग लगाया गया हं वहां दानेदार हरा व निवुआ रहः मिलाकर 
धागे की गूज द्वारा हरा रह् लगा दें।. इस प्रकार वनाया हुआ 
खरबूजा भी वर्ड ठुन्दर लगेगा। 


अमरूद:-प्लेज में निवुआ रह की पेवड़ी, दानेदार हरा और 
गोंद मिलाकर छान कर ' लगा दें। बींठ के स्थान पर बना हुआ 
कत्थई रह्ठ लगा दें । री 


अनारः-+लेज में टूलिया रह्ः अथवा कच्चा गुलावी रहा व 
कुछ गोंद मिला कर गुज्ञावी रक्ष वना लें। रंग लगाकर चमक लाने 
के पश्चात्‌ लाख के पानी में टूलिया लाल रह्ठ अथवा कच्चा गुलाबी 
व कच्चा नारड़ी रद मिला कर अनार जेसा रह्ढः बना लें और लगा 
दें। बाद में ऊपर से फूल के अन्दर पीला रह्ग दिखाने के लिये 
रेज द्वारा वना हुआ पीला रह्ढ ह्रश से लगा दें । 


वेंगनः--रलेज में हरा रड्ट वनावें ओर उसे ताज पर लेगा दें | 
इसके प्रश्चात्‌ अनार की जमीन की भाँ ति गुलाबी रद्ठ वनाकर जमीन 
रड़ दें। चमक लाने के वाद लाख के पानी में डल्ली की नील व 
कच्चा गुलावी रह मिलाकर वैंगन जैसा रद्ढ तैयार कर लें। उसे 
त्रश द्वारा वंगन पर लगा दें । फ 


पपीतवाः:--ल्ेेज में निव्ुआ रह्ग' की पेवड़ी से पीला रह बना लें। 
चमक लाने के वाद लाख के पानी में हरा रक्ष तंयार कर ले। 
पहले त्रेश द्वारा डंठल पर लगा दें। बाद में स्प्रे द्वारा स्प्रे करे ताकि 
कच्चा जेसा रह्ट भी उस पर मालूम हो । 


( ६१ ) 


सीताफलः-रलेज में दानेदार हरा व निवुआ रहा की पेवड़ी 
द्वारा हरा रहा वनाकर पहले लगा देना चाहिये फिर वाद में चमक 
लाने के लिये कत्थई रह्ग को धागे की गूज से उभरे हुए हिस्से पर 
काले काले पके हुए दाय लगा दें और वाट की जगह पर कत्थई रह 
से वीट लगा दें | 


तरबूज की फॉकः--यह सबसे भिन्‍न हे। इस पर सबसे 
पहले सब जगह ग्लेज लगाकर चमक लानी चाहिए। डसके पश्चात्‌ 
सेज में दानेदार हरा अधिक देकर तेज हरा वना लेना चाहिए। 
हरा रह्न छिलके को जगह लगाना चाहिये और चमक लाती चाहिये। 
फिर लाख के पानी द्वारा तैयार करिए हुए काले रह से अथवा कत्थई 
रज्ग से धागे की गूंज से उस पर छिलके की जगह बीच में खरबूजे 
की भाँति निशान लगा देने चाहियें। फिर गूदे की जगह लाख के 
पानी में नारी व शुलाबी रज्ञ मिल्ञाकर गूदे जैसा लाल रह् बना ले 
और उस पर लगा दें जिससे कि चमकदार गूदे का रूप आ जायगा। 
किर लाख के पानी का काला रद्ग लेकर बीजों के निशान 
बना दें । 


करला:--इसमें सबसे पहले ग्लेज का वना हुआ हरा रद्ष ओर 
मक लाकर लाख के पानी से दानेदार व तोरई फूला रहा मिलता 
हरा रक्ञ बनाकर लगा दें। इंसे गहरा यां हल्का जेसी आवश्यकता 
हो करनले । 


कमरखः--स्षेज में नारंगी रह्ग की पेवड़ी व कच्चा नारंगी रज्ः 
मिलाकर दो बार लगाना चाहिये । जब वे रह्न कुछ खुश्क हो जायें 
तो कमरख की गाईयों में रुई द्वारा नारंगी रह्ग मल देना चाहिये, 
जिस प्रकार कि आम को पक्रा हुआ दिखाने के लिये किया गया था। 


( धर ) 


चमक लाने के वाद वींट की जगह कत्थई रह से ऊपर लम्बी सी 
उड़ती हुई वोंट, व नीचे एक छोटी विन्दी लगा देनी चाहिये। 


सिण्डी:--सलेज में नियुआ रह् की पेचड़ी व दानेंदार हरा रह 
मिलाकर हरा रह बनाकर दो तह करके चमक ले आयें। हरा रहः 
०» सच क् ०. 
तेज न हो। जहाँ तक हो सके उसके जैसा ही रखना चाहिये। 


कई का अद्रा:--पहले ग्लेज में पेषडी द्वारा बने हुए पीले रंग 
से उभरे हुए दानों पर रद्ब कर देना चाहिये और सल्ा कर चमक 
भी उसी समय ले आनी चाहिये। फिर ग्लेज के हरे रह से बचे हुए 
हिस्से पर आधा आधा पेन्ट करके चसक ले आनी चाहियें। 


खीरा:---इसकी जमीन भी ग्लेज से ही वनेगी । स्लेज के हरे 
रह में दानंदार हरा रहक्ञ अधिक सात्रा में डालकर तेज हरा रख वना 
लिया जाता है । खझुसे के वाद चमंक लाकर जेसा नीचे की तरफ 
सफेद वारीक लकीरे दिखाई गई हैं उन्हें ग्लेज द्वारा ब्रश से बना 
लिया जाय ओर ऊपर डंठल को जगह भी इसी से ब्रश द्वारा वींट 
वनानी चाहिये। इसके पश्चात्‌ लाख के पानी के कत्थई रघ्न से 
धागे की यू जञ द्वारा कहीं कहीं निशान लगादें। 


घीयाः--धयह भी सिण्डी की भाँति ही रत्न जायगा | ग्लेज 
कस कर ् मर 8. ५ + कह कर, | बनेगा ० 
में निवुआ पेवड़ी व दानेदार हरे रंग के मिश्रण से बनेगा । 
नीवू:--<लेज में निवुआ रंग की पेवड़ी के मिश्रण से निद्ुआं 
रंग वन जावयगा । उसको दो बार लगा कर चमक ले आवब | 
ककड़ी:--यह भी -सिण्डी व घीया जेंसे ही रंगी जायगी । 
इसका हरा रह् भी ग्लेज में वनेगा और चमक लाई जायगी | 


( ६३ ) 


इन सबको रंगने के पश्चात्‌, जिसका रंग पका हुआ दिखाना 
हो उस पर या तो रुई से रंग को मलते हूँ या स्प्रे द्वारा उस पर छींटे 
डाले जाते हैँ ।. स्प्रे के छींटों से भी चीज पर काफी सुन्दरता आ 
जाती है। स्रेके लिये इन रंगों की काम में लें:--आम पर नारंगी, 
नासपाती पर कत्थई, संतरे पर नारंगी, पपीते पर हृरा, अमरूद पर 
गुलाबी ओर खीरे पर कत्थई आदि । 


नोट:--कुछ फलों को रंगने की विधि यहां दी गई है। श्रागें जो रंग 
वनाना हो उसके लिए सरल विधि यह है कि असली फल सामने 
रखकर उसका रंग समभ लेना चाहिये और उसी प्रकार रंग कर 
देनां चाहिए । कुछ रंगों की मिलावट नीचे भी दी जा रही है । 
अकसर ऐसा हो जाता है कि ग्लेज कभी पतला रह जाय तो उस 
हालत में रंग भी पत्तला हो जाता है। ऐसी हालत में चीज पर 
तीन बार रंग लगाया जा सकता है। ग्लेंज के हरएक रंग में 
जरासे गोंद की चाट देना व छानना और वाद में कपड़े द्वारा घिस 
कर चमक लाना श्रनिवार्य है। कुछ रंग ऐसे हैँ जो ग्लेज में ही 
बनते हैं श्रौर कुछ ऐसे हैं जो लाख के पानी में ही तैयार किये 
जते हैं । 


रंगों को श्रलग श्रलग तेयार करने की विधियाँ 


मुख्य रंग केवल तीन ही हैं ।. उसके आधार पर ही वाकी रंग 
चने हैं। १. लाल २. नीला, ३. पीला | 

लाल रंगः--यह केवल लाख के पानी में ही तैयार होता है 
सेज में नहों । ग्लेज़ में लाल रंग डाल देने से बह गुलाबी घन 


जायगा कारण कि ग्लेज का रंग सफेद होता है और रंग की लाली 
सफेदी में विलीन हो जाती है । 


( ६४, ) 


नीला रज्न:--यह लाख के पानी में डली का नील मिलाने से 
बनता है। परन्तु जब वहुत ज्यादा तेज नीला रह वनाना हो तो खाली 
गोंद सें डली के नील को सथ कर वनांबें। जैसे अगर मोर की ग्न 
का रज्ग लाख के पानी में ही घोलकर लगाना चाहें तो वह रह 
तडकने व उखड़ने लगेगा। ग्लेज में कच्चा नीला रग मिलाने से 
सुन्दर आसंमानी रहा वनेगा। या पिसे हुए फिरोजी रद्ढ में गुलावी 
रूह वरावर मिलाने से भी नीला रंग चहुत अच्छा बनेगा । 


पीला रंग:--यह दोनों ग्रकार से तेयार होता है | जमीन वनाने 
५ कं ० नि. कक | 
के लिये इसे ग्लेज में ही वनाना चाहिये। यदि नियुञ्रा पीला 
बनाना है तो ग्लेज में जद रह की पेचडी मिलानी चाहिये। लाख 
के पानी में तोरई फूला रंग मिलाने से सी पीला रंस बनेगा । 


वेंगनी रत्न कवल लाख के पानी से तेयार किया जाता 
हैं। दानंदार गुलाबी या कच्चा गुलाबी व डली का चील लाख के 
पानी में घुलाने से वन जाता ह | 

हरा रज्ः--दोनों प्रकार से तेयार होता है । जहाँ जेसा चाहिये 
उसी अकार वनालें। ग्लेज में नीवुआ रद्ग की पेवड़ी व ढली का नीले 
या दानेदार हरा मिलाने से जमीन आदि के लिये हरा रह्ग तयार 
होगा।.. लाख के पानी में तोरई फुल्ला रह दानेदार दरा मिलाने स॑ 
सुन्दर तोते की कमर जसा हरा तेयार यार हे होगा। पिसां हुआ फिरोजी 
कम मात्रा में व चम्पई रंग मिलाने से भी हरा रंग तेयार होगा। 


गुलावी:--यह भी लाख के पानी द्वारा अथवा ग्लेज में दोनों 
ही ग्रकार तेयांर किया जाता हदै। लाख के पांनी में तो कल कच्चा 
४लावी अथवा दानेदार गुलाबी मिलाने से तेयार किया जा सकता 
है और ग्लेज में दलिया लाल रंग अथवा कच्चा गुलावी मिलाने से 


( ६ध४ ) 


अच्छा गुलावी रद तैयार होगा । यह अनार की व वेंगन आदि की 
जमीन बनाने सें काम आवेगा ओर लाख के पानी वाला गुलावी रंग 
किसी भी गुलावी जगह रंगसे के काम आवेगा। 


. नारगी रंग: ग्लेज में जद रंग की पेषड़ी व हलिया लाल रंग 
 मिन्नाने से नारंगी आम जेसा बनेगा, व लाख के पानी में नारंगी व 
कच्चा गुलावी मिलाने से वहुत तेज नारंगी रंग बनेगा । 


सलेटीः--ग्लेज में दानेदार काला मिलाने से वन जायगा ध 
लाख के पायी में भी कम मात्रा में दानेदार काला सिलाने से सलेटी 
जैसा बन जाता है। 


काला:-- 
(१) ल्ञाख के पानी में दानेदार कालां मिला लें । 


(२) पके हुए सरेस के $ तोला पाती में $ तोला काजल तवे 
का अन्यथा ओर किसी चीज को मिलाकर मथ लें। स्गने के 
वाद कपडे से घिस कर चमक लाये | 


(३) काजल को लाख के पानी में मथकर काम में लें। यह 
केवल आँख आदि में लगाने के काम आता है, क्‍योंकि यह बहुत 
तेज काला होता है। 


कत्थई:--यह फेषल लाख के पानी द्वारा ही . वनाया जाता हे। 
दानेदार काला व नारंगी रंग मिलाने से सुन्दर धनेगा। 


रामरज को रंग देने के लिये तेयार करना 


इसमें विशेषता यह है कि यह हर एक चीज़ में घुल सकती हे। 


( ध्द ) 


इसे ग्लेज में तयार करके परिन्दों की जमीन वनाने के काम मे लेते 
तोतर आदि की जमीन इसी से वनाई जाती है । 


सेरभर रामरज के अन्दर एक छटोंक धोल का गोंद मिलाकर 
मर्थे फिर इसमें ग्लेज मिलाबें और पतला करके : काम में ले। _इसके 
अलावा यदि शेर या जंगली खरगोश वगेरह पर रंग करने - के लिये 
रामरज़ का रंग वनाना हो तो उसमें गोंद की मात्रा उपरोक्त विधि के 
अनुसार रखकर कच्॒ल पानी डाल कर पतला कर ले। इसे या तो 
ब्रश द्वारा लगा सकते. हैं अथवा डोब लगाकर काम लिया-जा सकता 
है। पर यह बहुत आवश्यक हे कि रामरज अच्छी. किस्म की हो। 
उसमें किसी प्रकार की रेत या कचरा आदि न मिला हो अन्यथा चमक 
ठीक नहीं आयगी | 


आयल पेन्टस बचाने की विधि 


यह लोहे, लकड़ी व छुट्टी की वढ़ी चीजों पर रंग कंरंन के 
काम आते हँ। यहाँ: कुछ रंग दिए गए हैँ और उनके नीचें 
क्रमानुसार एक, दो, तीन आदि नम्वर लगे .हुए हैं। इन नम्वरों 
वाले रंगों को आपस में मिलाने से इच्छित रंग वन ज्ञायगाः-- 


गीला सफेदा . कॉजल .वानिश तारपीन का तेल नील 


१ (रोगन वाला) * ३ घर.“ श 

पेवडी निवुआ : सिंगरफ . रामरज . ब्लेक जापान अलसी का तेल 

द् .छ . मम : ६ .. १० (पका हुआ) 
सफेद १+३+४७  -: . .आसमानी १+रे+४+ ४ 


सलेटी १+२१+३+४ कत्थई २+करैक ४ जी. ७ 


( ६७ ) 


लाल ३+-४+-७ नीला ३+४+४ 
निवुआ पीला १+३+४+६ नारंगी ३+४+६+७ 
हरा इकीटन४न गुलाबी १+३+४+०७ 
सजीठा (वेंगली) ३+४+ए+७ .... खाखी १+३+४+६ 
भूरा (रामरजी) ३+४+८ गेरुआ. £+श्+रेक४+७ 
कीला २+३+४ तेज हरा. ३+४+६+४ 


अंतिम की मात्रा विशेष रहेगी । 
सुनहरी व्‌ रुपहरी श्रायल पेन्द बनाने की विधि 


ये सुनहरी व रुपहरी मगांक के नाम से वाज़ार से प्राप्त की जा 
सकती है, जो वारीक पाउडर के रूप में पुड़ियों में आती है । उसमें 
अच्छी वानिश व तारपीन का तेल ही मिल्राना चाहिये। मिट्टी का 
तेल मिलाने से ये दोनों रंग काले पड़ जाते हैं और सुन्दरता मारी 
जाती है । तारपीन के तेल द्वारा वाया हुआ रंग लकड़ी, लोहा, काँच, 
ये छुट्टी की चीज़ों पर लगाने के काम आता है। 


सोटठ:---( १) इन रंगों को बनाने में मिकदार अपने आप निश्चित कर लें । 
यदि रंग काफी हल्का करना हो तो सफेद हिस्सा अ्रधिक 
करदें। पूरा रंग होने के पश्चात्‌ जिस पक्षी की चोंच व 
पंजे हों वैसे ग्लेज के रंग से रंगदें । वैसे किसी किसी की 
त्ोंच लाख के पानी के रंग से भी रंगी जाती है जैसे चकोर, 
तोता, खाती चिड़िया आदि । 

(२) लाख के पानी द्वारा वने हुए रंग लगाने के वाद दूसरा ग्लेज 
आदि द्वारा बना रंग चढेगा । अश्रगर किसी कारगर रंग करना 
ही हो तो लाख के पानी में ही रंग तंवयार करना होगा, जैसे 
आँख इत्यादि बनाना या विगड़ी हुई चीज़ को सुधारना । 


( धूप ) 


(३) जब आयबल पेन्ठ कुट्टी की चीज़ों पर करना हो तो अलसी 
तेल की मात्रा अधिक रखनी चाहिये, क्योंकि यें चीज तेल को 
अऋाधक चादधता हू । साखतव से चाज्ञ पर चमक नहा रहता। 
इसलिये पहली तह में अलसी का तेल, दूसरी में वानिश्व द 
तारपीन के तेल द्वारा रंग देने से चमक अच्छी आवेगी। 
द्र््मों की सफाई का विज्येप ध्यान रखना आवश्यक हैं। द्रग्म 


* ब्यी न री 


को हमेशा घो कर रखियें वरना रंग. सूख जाने से 
श्राल सल्त होकर टूट जायेंगे । आयल कलर का ब्रश हमेशा 
मिट्टी के तेल में घोकर कपड़े धोने वाले सावुन से साफ करके 
रखना चाहिये इससे उसकी सव चिकनाई निकल जाती है। 
अगर वहीं रंग द्वारा करना हैँ जिसमें ब्रद्य भीगा है तो ब्रश 
को किसी डिब्बे में पानी भर कर उसमें रख द॑ । वार वार 
धोने में तेल व्यर्थ जाता हैं। ब्रश्म पानी में रहने से खराद 
नहीं होता वल्कि मुलायम रहता है, क्योंकि तैल पर पानी 
का कोई असर नहीं होता । 





द््में का उपयोग 


ब्रशों को जब हम देखने व सममने वेठते हें तो अनेकां प्रकार 
के ब्रश हमारे सामने आते है परन्तु यहाँ दम उन्हीं त्रशों करो लेंगे 
जो म्ुख्यतया हमारे इस कार्य में काम सें लिये जाते ज्ञते हैं १. स्क्‍्वीरतल 
हेयर ब्रश २. सेवल हेयर ज्रश ३. वेल्डन मश । (१) स्कवीरल 
हेयर त्रश--साधारण गिलहरी की दम के वाल वाले हश किसी मी 
चीज़ की जमीन रंगने आदि में काम आते &ैं। (२) सेवल हेयर 
ब्रश तथा (२) वेल्डन ब्रश लाख के पानी (पेपरसेशी) तथा वानिश 
के बने हए रंगों को अथवा आयल पेन्ट्स के लंगाने के काम आते 
ह€। एक नम्बर वाले ब्रश रंग भर कर चपदे नहीं किये जा सकते 
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ओर नम्बर दो, सेवल हेयर त्रशों में तथा नं० ३६ वेल्डन बशों में 
यह बिशेपता रहती है कि वह जहाँ नोक बनानी हो तो नोक चनाकर 
काम में लाये जा सकते हैं ओर यदि उन्हें चपटा करके परिन्दे आदि 
के पर बनाने हों तो आसानी से पर बनाये जा सकते 6। इसका 
मुख्य कारण यह है कि सेवल हेयर ब्रशों में खुद में कुछ कड़ा पन 
होता है, जिसके कारण यह संभव हो जाता है। साधारण 
जमीन वरगरह बनाने में किसी भी साधारण मोटे गोल ब्रश से रंग 
लेकर ऊपर से नीचे ओर नीचे से ऊपर रंग को ले जाया जाता है | 
इन ज्शों से उड़ता हुआ रंग नहीं दिखाया जा सकेगा। केवल 
सीधा रंग था जमीन आदि ही बनाई जा सकेगी ओर यदि कहीं पर 
परों के निशान या छपके व उड़ता हआ रंग दिखाना होगा तो सेवल 
हेयर ब्रश काम में लाये जायेंगे। जहाँ परों के निशान दिखाने हैं 
बहाँ अ्रश को रंग प्याल्ली पर उसका रंग निचोंड कर चपटा करना 
होगा जेसा कि चित्र नं० २४ (क) में दिखाया गया है । यदि कहीं 
उड़ता हुआ रंग दिखाना है तो न्रश की इतना उपटा करने की 





पका पेड कक ७ पा ५ तक य५ पीना 2:57 +म कक नजर ाहलापपल कस लए टा ७:४७: 


ब्रुशसे परे अंसेनि 






गे उड़ता हुऊा-यलऐने 
ब्रा ध्क्रु ही न्प् | 
| 





-श्ुशु की व्याकी पर 
निचाड कर-चपटा[ करते 
बना तरीक 


चित्र तं० ३४ के-स 
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आवश्यकता नहीं जितना कि पर वनाते समय किया गया है। पर 

से त्रश चलेगा आगे जाऋर एकदम उसे उठा लिया जञायमा। 
इस विधि से चीज पर डड़ता हुआ संग दिखाया ज्ञा सकता है जैसे 
चित्र नं० ३४ (ख) से दिखाया गया हे । 


यह वहुत आवश्यक है कि इस काये के करने के पश्चातू तुरन्त 
त्रश को पानी द्वारा धोकर रखें । यदि किसी कारणवश ब्रश में 
रंग भरा हुआ रह गया तो ब्रश के बाल कड़े होकर सूख जायँगे 
जिससे त्रश खराव होने का पूरा भय है और साथ ही यह भी जरूरो 
है कि जिस जगह या डिब्बे. भें त्रश रखे जायेँ वहाँ फिनाइल की 
गोली अथवा सपे की कोंचुली अवश्य रखनी चाहिए, वरना इन 
वालों को भींगुर आदि जानवर वहुत जल्‍दी खा जाते हँ। इसके 
अलावा महीने में दो दका कपड़े धोने वाले साबुन से सत्र ऋशों 
को धो लेना अच्छा रहता है, जिससे अन्दर फेला हुआ मेल व कूड्ठा 
कचरा आसानी से निकल जाता है ओर वे पूर्णतया साफ होकर काम 
करने योग्य हो जाते हैं । 


परिन्दे रंगताः--परिन्दों पर रंग करने का प्रसंग ऐसा हे कि 
लिखकर इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इसलिये कुछ हो 
परिन्दों के रंगने का वर्णन यहाँ किया गया है। कुछ परिन्दे ऐसे हैं 
जिनकी जितना भी अवलोकन किया जाय, उनमें नई. नई -वातें 


दिखाई पड़ती हैँ जेसे चिड़िया, वतख, सारस आदि। 


साधारण चिड़ियाः-लेज की हुई चिड़िया पर उसके काले 
परदाज (घाँ से) पहले लाख के पानी से रंग द्वारा बनाइये | फिर 
ऊपर से दुम की ओर सोटे ब्रश से नारंगी रह्टः छड़ता हुआ लगा 
दिया जाय । चोंच लाल अथवा पीली की जा सकती है ओर उसके 
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(चॉँच के) दो विभाग दिखाने के लिए निशान बारीक त्रश द्वारा काले 
रंग के वनाये जायँ। परिन्दे रहते समय यह ध्यान रखना है कि 
परिंदे सव लाख के पानी द्वारा बनाये जाते हैं। स्लेज के रद्गः केवल 
चोंच रहते में या पंजे रढ़ने में अथवा किसी चिड़िया आदि की कमर 
पर विंदी बगेरह दिखाने के या आँख की पुत॒ली बनाने के काम आते 
हें। यही तरीका सब परिन्दों को रंणने में काम में लिया जाता है। 


कवूतर:--ये दो प्रकार के होते हं। एक सिलेटी और दूसरा 
सफेद । सफेद कबूतर को ग्लेज से डोव लगाकर सफेद करदें और 
सलेटी को ग्लेज में दानेदार काला रह्ः मिल्राकर सलेटी बना दें या 
सेज में कच्चा नीला और थोड़ा सा काला देकर सिलेटी जेसे रंग से 
रंग कर और चमक लाकर गदेन पर लाख के पानी से बना हुआ 
हल्का हरा रंग लगा दें। तलश्चात्‌ काले रंग से डोरों की गूज द्वारा 
बारीक छपके लगा दें। ब्रश से काले रह के पीछे के दो निशान 
जो सिलेटी कबूतर के रहते हूं, बना दें । दुम पर उड़ते हुए काले रह्ग 
के निशान बनादें। ग्लेज से गुलाबी रंग से चॉंच व पंजे रंग दें 
ओर चॉच के हिस्सों का निशान काले रंग से वनादें। इसी प्रकार 
सफेद कबूतर को रह्ग सकते हैं। सिलेटी की चोंच पर दो सफेद 
निशान रहते हैँ उन्हें ग्लेज से बनादें | 


मुर्गा-ग्लेज लग जाने के वाद ग्लेज के पीले रह से पूरी गन 
को रह देना चाहिये और चमक लाकर कैसरों को लाख के पानी में 
लाल बना कर रंगना चाहिये। यह ध्यान रहे कि दुम पर उड़ता हुआ 
त्रश चलाना होगा। पंजे सठमेले या सिल्लेटी रह्ष से रंगे जा सकते 
हैं या सफेद भी छोड़े जा सकते हैं । 

तीतर--इस पर रासरज का डोव लगा कर चमक लानी होगी। 
फिर सिल्लेटी रंग से सिर पर उड़ता हुआ रह्ढ दिखायेँगे और गर्दन पर 
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परों: के निशान वनाने होंगे। उसी प्रकार कुछ परों के निशान दम 
पर लगाद। फिर काले रह्त से उन परों के निशानों पर कहीं कहीं 
ओर पर वनादें ओर नीचे की तरफ भी काले रह के दर दर पर . 
बनादें। फिर ज्ञाख पानी के कत्थई रक्क या नारंगी रहु से कमर पर 
जाल की साँति ब्रश से रह्ग लगा ढें। चोंच सिलेटी व गुलावी 
रंगे जाय । 


तोता--इस पर भी पहले ग्लेज के हर रह्ग से जमीन बनानी 
होगी फिर चाँच के सीचे के हिस्से को काले रह्ढ से रह्नते हुए .गलुओं 
पर उड़ते हुए निशान लगाने चाहियें और गर्दन पर एक वारीक लाईन 
डालनी चाहिये। जहाँ लाल रहड्ड की धारी चमकती है उसे लाल रह 
से वनाई जाय। काले रह्ठ से भी वनाई जा सकती हैं क्योंकि कुछ 
तोते ऐसे होते हँ जिनकी गदन लाल न होकर काली ही पाई जावी 
हं। एक लाईन ढम पर भी काले रह्ठ को लगा देनी चाहिए | इसके 
पश्चात्‌ ऊपर की मुड़ी हुई चोंच को लाल रह्ञ से रज्नना चाहिये ओर 
लाख के पानी में दानेदार हरा रह्डः व तोरई फूला मिलाकर तोते 
जैसा हरा रहा वनालें और अलग अलग चाजुओं को जाल को भाँति 
रज्ञ दें और सीने पर ऊपर से नीचे की ओर उड़ता हुआ रह्ष त्रश 
से लगाद। | 


वतख--यह दो प्रकार से रज्ो जाती है । केंबल्ल चोंच ग्लेज 

के नारड्ी रह्ग से रक़ दी जाय ओर पंजे सिलेटी से, यदि कुछ ओर 

रद्ठ देना चाहें तो कोई भी हल्का रह सत्र कर द। वाजुआ पर 

बारीक त्रश से परदाज वना दिए जाये ओर वाद में नारी रह्ग से 

वाजू उड़ता हुआ दिखा दिया जाय और ढुम पर काले रह्ग से उड़ता 

हुआ निशान दिखा दें ।  चोंच व पंजे पहले ले की भाँति ही रहेंगे। 
सिर पर नारही रड़् के निशान दिखाने चाहिये । 
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पंजे रद्ता-पंजे हमेशा ग्लेज के द्वारा चने हुए रक्ग से सगे 
जायेंगे। इनको रह्ठ में डुबोया नहीं जाता वल्कि परिन्दों को पकड़ 
कर किसी सख्त वाल चाले त्रश से पंजों पर रद्बः किया जाता है । 
समें यह ध्यान रखना चाहिये कि रह्नते रहते परिन्दों को एकदम 
बहों उत्तट दिया जाय बरता पंजों पर किया हुआ रह्ठः वह कर परिन्दे 
के सीने पर आ जायगा ओर वह चहुत भद्दा लगेगा। यदि कारण- 
वश सख्त वाल वाला त्रश ग्राप्त नहीं कर सके तो किसी कपड़े के 
ठुकड़े को रह्ष में भिगो कर पंजों पर लगाना चाहिये। किसी भी 
८ दशा सें लाख के पानी 

द्वारा बने हुए रह्नः को पंजों 
पर न लगाया जाय । इन 
रहों का पंजों पर कोई 
असर न होगा। रहने दी 
विधि चित्र नं० ३५ को 
देख कर पर्णातया समम्त में 
आ सकती है। कुछ पंजे 
ऐसे भी हैँ जिनका रद्गधना 
चित्र न॑० ३५ अनिवार्य नहीं है। कुछ 


की कक कि] 
तक्क 


: प॑जे सफेद ही रहते हैँ इसलिये उन्‍हें थों ही छोड़ना पड़ता है. । 
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आंख लगाना 


किसी भी चीज पर रह्नः हो जाने के वाद वह पूरी हो जाती हे, 
परन्तु कुट्टी की चीज में जबतक उस जानवर के आँख न लगाई 
जायूँ तवतक विल्कुल ही अधूरी जान पड़ती है ओर उसमें वढ़ी भारी 
कमी मालूम होती है। सबसे पहले जानने की बात यह है कि 
उसकी आँख कहाँ लगाई जाय ? किसी जानवर की आँख ठीक चोच 
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के सामनें रहती हे और किसी की उनसे कुछ उठी हुईं। किसी जानवर 
को आंख की पुतल्ली के वाहर कई धारियाँ नजर आती हैँ किसी के 
केवल पुतली ही। इसलिये जिस जानवर की पुतल्ली के बाहर 
धारेयों नजर आती हूं उन्हें पहिले वलाना चाहिये। असली चीज 
को देखकर धारियों का रह्ठः लगाना चाहिये। जिस परिन्दे की 
पुतल्ली के बाहर दी था तीन धारियोाँ नजर आदी हों उनसें से जो 
सबसे आखिरी धारी है पहिले उसे किसी मोदे ब्रश की डंडी पर 
रूई लगाकर उसी रह्ग के द्वारा बनाती चाहिये। उसके पश्चात्‌ जो 
उससे पीछे की धारी हे उसके लिए उससे कुछ पतली डंडी 
लेकर उससे तगावें। इस श्रकार करने से अलग अलग रह्ढ की गोल 
लाईने वन जायेगी । पुतत्ली बनाने की एक विधि यह है कि काले रह 
द्वारा उसी प्रकार त्रश की डंडी से काला विन्दु वनादें और अगर विल्कुल 
आँख में सजीवता लाना चाहें तो लाख या चपडी को गम करके 
उस चिन्दु की जगह छू दें, इससे एक उस्रा हुआ विन्दु वन जायया 
ओर उस आँख में एक वास्तविक पतली का आभास होने लगेगा । 
यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञाख या चपडी जरा अच्छी 
गसे हो) उसे गमे करके बत्ती जेसा बनाते रहना चाहिये। वर्ना 
आँख बहत मोटी वनेगी। इसके साथ साथ यह जान लेना भी 
बहुत जरूरी है कि लाख द्वारा भी तीन रंगों की पुतल्लियां बनाई जा 
सकती हैं। यह दिये या तेल की चिसनी पर निभर हैं। यदि 
चपड़ी जैंसी भूरे रह् की आँख वनाना हे तो चिसती में या स्प्रिठ 
लेम्प में स्प्रिट ही डालें। उसके छ्ारा बत्ती जलाकर लगाने से चपड़ी 
का चैसा का बैसा ही रह रहेगा। इसी स्प्रिट लेम्प से 
लाल रह्ग की चपडी गर्म करे आँख लाल वनाई जा सकती हे । 
यदि आँख की पुतली की काला करना हो तो चिमनी में मिट्टी का 
तेल अथवा सरसों का या मीठा तेल जलाना चाहिये और वही भूरे 


( (०४ ) 


रह की चपड़ी उस पर पिघलाने से काल्ला रह्म देगी कारण कि जब 
इन तेलों से चिमनो जलेगी तब काफी काला धूंआ होगा और उसकी 
कालिख चपड़ी मे मिलती चली जायगी जिससे आँख का रंग काला 
हो जायगा। स्प्रिट का धूआ काला नहीं होता। इसलिये स्प्रिट 
द्वारा बनाई हुई अंखें चपड़ी के रंग की ही रहती 


चोपाये रंगना 


गाय:--ग्लेज़ हो जाने के वाद सब प्रथम ग्लेज़ के गुलाबी रंग 
से थनों का व कानों के अन्दर के भाग में रंग कर देना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ काले रंग से सींग, आँख, खुर रंगने चाहियें ओर पृ के 
आखिर पर उड़ता हुआ रंग ज्गा देना चाहियें। उसके पश्चात्‌ 
नथने व जबड़े आदि वना देना चाहिये। यदि किसी भी जानवर 
के किसी भी किस्म के धव्वे आदि वनाने हों तो जब उसमें कुछ 
नमी रहे तभी रूई द्वारा मलकर वाना देना चाहिये! जिस समय 
चीज पर चमक लाई जायगी वह धब्च्रा भी चमकदार दीखने लगेगा। 
इस प्रकार गाय, कुत्ता, खरगोश आदि जानवरों पर कुदरती रंग के 
धब्बे बनाये जा सकते हैं आा जहाँ धव्वा दिखाना हो वहाँ स्प्रे द्वारा 
स्प्रे कर दे | 


कुत्ता---इन सब के रंगने के विवय में जानवरों का निरीक्षण 
खास काम करेगा। जहाँ जेसा नज़र आये उसी प्रकार रंग करना 
चाहिये क्योंकि प्रत्येक कुत्ते में किसी विशेष प्रकार का कोई रंग 
दिखाना होगा | उदाहरण के तोर पर किसी छु्े के दोनों कान काले 
करने होंगे और क्रिसी का एक ही कान काला करना होगा । इसलिये 
जव रंग करना हो तो क्विसी मॉडल द्वारा या कुत्ते को देखकर ही 
करना चाहिये ताकि ठीक रह्क किया जा सके । 
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हाथी:--सवे प्रथम स्लेज्ञ में काजल मथना चाहिये और काजल 
की मिकदार इतनी रखनी चाहिये कि वह ग्लेज काफी स्याही रह्ढः पर 
आजाय | फिर उसमें गोंद की चाट देकर उस काले रह को छान 
लें। यदि काफी हाथियों पर रदड़् करना है तो डोव लगा कर उन पर 
रक् चढ़ावें अन्यथा एक दो पर त्रश द्वारा भी चढ़ाया जा सकता है। 
चम्रक लाने के वाद ग्लेज द्वारा चने हुए हल्के गुलाबी रह़् से ब्रश 
भरकर व त्रश को प्याली पर निचोड़ कर जिस भाँति चिड़िया के पर 
आदि रंगे जाते हैं हाथी के मस्तक, कान व सूंड आदि पर लगादें 
या गुलाबी रह्ष में अंगुली को छुवा कर उस पर धब्वे लगायें | इसके 
पश्चात्‌ ग्लेंज में से कुछ गाढ़ा सा ग्लेज लेकर हाथो के दाँतों पर 
लगायें फिर चमक लाकर रामरज के रह्ग से उसकी आँख की पुतत्नी 
वनादें। सूख जाने के वाद पुतली पर रक्ष से छोटी पुतली का निशान 
लगादें। यह सव कार्य होने फे पश्चात्‌ त्रश से अथवा रूई की 
मोटी वत्ती वनाकर नाखूनों की जगह गुलाबी रह्ग ल्ागादें ताकि परों 
सें साफ नाखून दीख सके | 


सुनहरी शेर:--इस पर सब प्रथम ग्लेज लगाना होगा । चमक 
लाने के वाद सें फिर जिस प्रक्वार रामसरज गोंद आदि बनाने का वरीका 
पीछे दिया गया है उसके अच्लुसार शेर के मुंह के ऊपर त्रश चलाते 
हुए पीछे सारी कमर पर ले जाना चाहिये और रक्जः इस प्रकार करना 
चाहिये कि मुह के नीचे से लेकर सीने पर व पेंट पर सफेद ग्लेज 
का रंग रह जाय । इस ग्कार रंग हो जाने के पश्चात्‌ कपड़े छारा 
चसक लानी चाहिये। चमक आ जासे के वाद में गरदन से खेकर 
कमर तक काले रंग से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धारियों 
बनाती चाहियें। उसके पश्चात्‌ मुंह पर सी चित्र के अनुसार 
निशान व आँख काल व मुंह बनाने होंगे। फ़िर वारीक अश द्वारा 


अच ऋन.. 3, 


पंजले के निशान बना दें । 
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ऊटः--यह भी रामरज़ से तैयार होगा और इसमें वही रामरज 
का रद्ध काम आवेगा जिससे कि तीतर बगेरह को रह्व गया है । 
डोव अथवा त्रश द्वारा रंग हो जाने के वाद चमक लाकर केवल कान, 
नाक के नथुने व मुंह आदि काले रंग से बनाने होंगे। इसके 
कुदानों (पीठ का उभरा भाग) का दूसरा रंग बनाने के लिये डोब 
लगाते समय जब कुछ नमी रह जाय तो रूई द्वारा काल्ला काजल 
मल दिया जाता है जिससे कुहाने सारे बदन से कुछ साँवले 
मालूम होंगे । 


खरगोश:--इनकी सफेद भी रखा जाता है अथवा भूरे भी। 
अन्य जानवरों की अपेक्षा इनकी आँखें बिल्कुल भिन्न रहती हँ। ये कि 
लाल बनाई जाती हैं । 


विल्ली:---यह करीब २ खरगोश जसी ही रंगनी होगी । इसकी 
आँखे वजाय लाल रंग के रामरज के रह से बनानी होंगी ओर अन्दर 
कि बाप कल किक. आर 
की काली पुतली वजाय गोल वनाने के सीधी पूर्ण विराम जसी मोटी 
चनात्ती होगी । 


अभ्यास 


१. पेपरमेशी वानिश बनाने की पूर्णा विधि समझाइये और यह भी वतलाइये 
कि किन कारणों से इसमें चमक नहीं आती । 

२. स्प्रे यंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं ”? क्‍या यह कार्य यंत्र के 
विना नहीं किया जा सकता ? 
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३. टेम्परा रंग-व साधारण रंगों में क्या फर्क है ? इनके विषय में 
समभाइयें । आयल पेन्ट्स बनाने में कपड़े रंगने वाले रंग क्यों नहीं 
काम में लाये जाते, यदि लाये जायें तो क्या असर होगा ? 

४. निम्न फलों को रंगने की विधि लिखिये:-- 
सेव, कमरख, भ्रनार, खरबूजा, सीताफल, वैंगन और त्तरवृज की फाॉक | 

५. निम्न रंगों के बनाने की भिन्न भिन्न विधियों से परिचय कराइये:--- 
पीला, हरा, बेंगनी, सिलेटी, काला और भूरा (रामरजी) । 

६. ब्रशों के विपय में आप क्‍या जानते हैं ? इनमें सवसे अ्रच्छे ब्रश कौन से 


समझे जाते हैं और क्‍यों ? यदि यें प्राप्त न हो सके तो किस प्रकार 
कार्य चलाया जा सकता है ? ह 


७. निम्त परिन्दे व चौपाये रंगने की विधि समभझाइये:--- 
कवृतर, तीतर, तोता, वतख, हाथी, गाय और शेर । 


८. आँखें किन किन विधियों से लगाई जाती हैं ? संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 


छठा अध्याय 


प्लास्टीसीन (असुख [मिट्टी ) बनाने 
की विधि 


इसको बनाने में निम्न सामान की आवश्यकता है लिसकी 
मिकदार साथ में दी गई हैः-- 


१. मोम देशी एक सेर | 

२. बेसलीन आधा सेर। 

3, कैसी भी सफेद खड़िया चार सेर | 

४. कपड़ा धोने का सोढ़ा एक तोला । 

४. ग्लिसरिन इन सबको ढोला करने के लिये कुछ मात्रा में । 


सर्वे प्रथम आग पर कढ़ाई रख कर उस पर मोम चढ़ा दें। 
जब मोम पानी की भाँति पिघल कर पतला हो जाय, तव उसमें 
वेसलीन डाल दें और उन दोनों को पक्रा कर एक कर लें इसके 
पश्चात्‌ उसमें खड़िया मिला दें ओर इसी समय सोड़ा भी डालदें। 
यदि इस मिट्टी को किसी विशेष रंग का वनाना हे तो इसमें वही रह 
भी डाल दें। फिर जमीन को साफ करके उस गर्म पदार्थ को जमीन 
पर फेल दें । यह मिट्टी ठण्डी हो जाने के वाद ही काम में लाई 
जा सकती है। इस मिट्टी की विशेषता यह हे कि यह कभी सूखती 
नहीं है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ डाले गए हैं, वे सब चिकने और 
न सूखने वाले हैं, जिसके कारण इससे बनी हुई चीजें जिस हालत 
में छोड़ी जायँगी, बेसी की बेसी ही रहेंगी। यद्द खास तौर से मॉडल 
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व॒नाने व सांचा आदि बनाने में अच्छी रहती है। स्कूलों में यदि 
इसके द्वारा बच्चों से काम कराया जाय तो बहुत ही लाभदायक हो 
क्यांकि स्कूर्तों में पीरियड समाप्त होने पर बच्चों को अपने दसरे 
विषय की कक्षा में जाना होता है और उसी जल्दी में क्ती कभी 
बच्चे अपनी अधूरी बनाई चीजों को भत्ती भाँति ससाल कर नहीं 
रख जाते, जिससे दूसरे दिन उन्हें अपनी चीजें सूखी नजर आती 
ओर उन्हें तोड़ कर दूसरी बनाती पड़ती हैं। प्ल्लास्टीसीन में सूखने 
का भय न होने से चच्चे दसरे दिन उस चीज पर कार्य करके उसे 
आगे वढ़ा सकते हैं, और चाहें तो उसे तोड़ भी सकते हैं जिससे 

वापिस मिट्टी के लींदे की शक्ल में आ जायगी। जिस प्रकार 
साधारण मिट्टी को तोड़ कर पानी से गला कर फिर से तेयार करना 
पढ़ता है वह मेहनत इस मिट्टी को तोड़ कर ठीक करने में नहीं होती 
ओर तोड़ने के पश्चात्‌ वापिस उसी समय दूसरी चीज बनाने के 
काम से ली जा सकती ह ! 


प्लास्टीसीन के साँचे बनाना ओर उसकी ढलाई करना 


उपरोक्त सिट्टी बनाने के वाद उसकी एक सोटी पतें वना 
लेनी चाहिये ओर कोई भी सॉडल लेकर उस पर ब्रश द्वारा पहले 
तेल लगाना चाहिये और मॉडल या मूर्ति को उस मोटे पत्ते पर जिस 
तरफ का सॉँचा वनाना हो, चिपका कर दवा देता चाहिए और 
आहिस्ता से मॉडल को निकाल लेना चाहिए। बाद में पतास्टर 
आफ पेरिस का घोल वना कर उस आधे हिस्से में डाल देना 
चाहिये। प्लास्टर के पतले घोल के सुखने की पहचान यह है. कि 
उस भरे हुए प्लास्टर पर हाथ लगाकर देख लें और जब वह गम दो 
ज्ञाय तो समझना चाहिए कि यह सूख गया है। वाद में प्लास्टी 
सीन के साँचे को धीरे धीरे तोड़ देना चाहिए जिससे प्लास्टर आफ 
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पेरिस की एक तरफा वनी हुई चीज प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार 
साधारण मिट्टी की चीजे ढाल्ली जा सकती हैं, पर यह तसी हो सकता 
है जब ढलाई की मिट्टी सॉचे में भरी की भरी वहाँ चिल्कुल सूख 
जाय, तत्र प्लास्टीसीन के साँचे को तोड़ कर बह मिट्टी की चीज 
निकाली जा सकती है । 


प्लास्टर आफ पेरिस की चीजों पर रंग करने की विधि 


इन पर ऑयल पेन्ट्स भी भलि भाँति किए जा सकते हूं, 
अथवा जसा कि स्प्रिट पालिश स्प्रिट वानिश बनाने को विधि पीछे 
लिखी गई है, उसमें या तो त्रॉंज कलर मिलाकर अथवा रुपहरी या 
सुनहरी मृगांक मिलाकर रद्ग किया जा सकता है, या जिस प्रकार का 
रज्ञ देना हो वह रह उस रिप्रट पालिश में मिलाकर त्रश द्वारा लगायें । 
इस प्रकार प्लास्टर की चीज़ों पर सुन्द्र रद्ग हो जायगा | 


एक ही साँचे द्वारा कई चीजें बनाना 

अगर सव परिन्दों व फ्लो के साँचे बनाये जाये तो साँचों से 
ही काफी जगह मर जायगी। छुछ साँचे ऐसे हैँ जिनका बनाना 
जरुरी है ओर कुछ चीजें ऐसी हैं. जो एक ही प्रकार के साँचे द्वारा 
वनाई जा सकती हैं। जेसे:--- 

(१) सीधी गर्दन की चिड़िया से खाती चिड़िया, तोता, कोआ 
ओर अन्य चिड़िया । 

(२) ठेढ़ी गदन की चिड़िया से बुलबुल, कबूतर ओर अन्य 
प्रकार की चिड़िया । 


(३) सारस से मोर, बतख, हंस और शुतुमु गे। 


( ११२ ) 
(४) तीवर से चकोर, बढेर और लावा | 
.. इस अकार चार साँचों के ज़रिए १८ चीजें बनकर 
गई३। केवल उन चीजों की शक्ल को समझने की आवश्यकता हैं। 
किसी चीज में किसी प्रकार से व किसी में कोई भाग अधिक वनाना 
होता हं, जैसा कि चित्र नं० ३६ में दिखाया गया है। 


र तेयार हो 


ये 





चित्र नं० ३६ 


टूटी हुई चीज़ को ठीक करना 


$ भय ६ करीब ! ब्द्‌ ५ 
कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ करीब करीव वन कर तैयार 
दोगई, पर किसी कारण से वह हृट गई, उसमें दरार हो गई या 


( ११३ ) 


छेद हो गया या उसमें एकदम फूट जाने का निशान वचन गया 
उसको ठीक करने के ज्ञिये न॑० २ की छुट्टी का पत्तर बना कर, पहले 
उस पर चिपका देना चाहिये ओर सूख जाने के बाद उस पर तीन 
नम्बर को कुट्टी की लिसाई करनी चाहिए। उसी प्रकार रेंगमाज् व 
पाती का हाथ लगा कर ग्लेज देकर ठीक करना चाहिये । अगर द्वटी 
हुई चीज़ पर रंग हो चुका था, तो रेगमाल करते समय पुराने रंग 
को साफ कर देना चाहिये, वरना रंग दुवारा नहीं चढ़ेगा। अगर 
इधर उधर लगा भी दिया तो रंग तड़केगा और पहले से मेल नहीं 
खायगा । अतः चीज का टूटना खराब है, क्योंकि उस पर बही 
मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एक नई चीज पर। यदि चोँच 
बगेरह आधे हिस्से पर से टूट जाय तो वह हिस्सा ठीक नहीं करना 
चाहिए, बल्कि वची हुई आधी को भी तोड़ कर उस जगह को रेती 
से घिस कर वहाँ नई चोंच लगनी चाहिए ताकि बह वहाँ मजबूती 
से चिपक ज्ञाय । 


कटी के काम का व्योरा 


इस काये को हम कितने भागों में वाँट सकते हैं ? किस कार्य 
के वाद कौनसा कारये लेना चाहिए ? और जो चीज हम बनाते हैं वह 
कितसी बार हमारे हाथों में आतो है? यह सभ् यहाँ दिया 
जाता ढैः-- 


१. रही कागज को किसी साफ घड़े में गलाना । 


२. गले हए कागज की ओखली व ससल द्वारा अच्छा बारीक 
क्टना । नम्बर २ व ३ में केवल पिसाई की कमी रहे कुटाइ की नहीं। 


३. खड़िया और मिट्टी को पीसना ओर छानना । 


शश्ष्ट ) 


४. छुठे हुए कागज की एक नम्वर की छुट्टी बनाना व गाँद 
तेयार करके उसमें डालना । 


४. कुट्टी के गल जाने के वाद उसकी मोगरी द्वारा छुटाई करना, 
ताकि गोंद आदि भी मिलकर एक हो जायेँ। 


६. चनी हुईं कुट्टी नम्बर १ के द्वारा साँचों से चोज ढालना । 


७. थोड़ा सूखने के वाद केची द्वारा आगे के बढ़े हुए हिस्से 
की काटना । 


८. सूख जाने के पश्चात्‌ रेती द्वारा रेतना व साफ करना | 


६. नम्बर एक की कुट्टी को लोहे से ढीली करके व रगड़कर 
जोड़ लगाना । 

१०. नस्व॒र दो की कुद्टी तेयार करना । 

११. छुम के लिए लोहे की पत्ती लगाना। ..' 

१२. चोंच व दुस लगाना । 

१३, पंलों के लिए तार काटना व पंजे बनाना | 

१४. पंजे खोलना । 

१४, पंजे लगाना । 

१६, कुट्टी नम्बर तीन वनाना । 

१७, नम्बर तीन की कुट्टी द्वारा लिसाई करना । 

?८, ध्यान से देखना कि गड़ढा आदि तो नहीं रह गया है । 
यदि है तो उसे ठीक करना | 


१६. रेगमाल से साफ करना | 
२०, पानी का हाथ लगाना । 
२१. ग्लेज डोव तेयार करना । 
१२, सलेज को छानना । 


( £१५ ) 


« लाख का पानी तेयार करना । 

. ग्लेज से डोव लगाना या चढ़ाना | 
. कपड़े द्वारा चमक लाना | 

तरह तरह के रंग आदि बनाना | 
« रंग करना । 

, चाँच व पंजे ल्गाना । 

. आंखें लगाना ! 

» सम्पूर्ण करके जसाकर रखना । 


८ 
ल्फ्णे 
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न्प्णं ९ 


इस प्रकार एक चीज पर विभिन्‍न क्रियायें होकर तेयार होती हैं, 
परन्तु फल वगरह में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि तमाम फ्नों 
पर लिसाई करने की आवश्यकता नहीं होती; केवल अनार और 
बंगन पर हीती है, जिस पर कि वाद में लाख के पानी द्वारा रंग 
किया जाता है । अन्य फलों को जोड़ लगाने के बाद रेगमाल से 
घिसकर ओर पानी का हाथ लगा कर रह देते हैं ओर चीट डण्ठल 
वगरह रंग से लगाने के बाद वह चीज पूरी हो जाती है । 


बड़े मॉडल और उनके भ्रलग अलग अ्रद्ध बनाना 


इस कला के द्वारा वड़ी वड़ी सुन्दर चीजें तेयार होती हैं. और 
की जा सकती हैं। जैसे तरह तरह की मूत्तियां, लग्प शेड, टेबल 
लैम्प इत्यादि। खास करके सिगरेट केस, फूलदान आदि बनाने सें 
काश्मीर श्रसिद्ग है । उन पर रंगसाई का वारीक काम द्वोता है उसमसें 
मुगल शेली की भाँकी मिलती इन चीज़ों को भी बनाने का 
चही तरीका है, जो पीछे बताया जा चुका है परन्तु फक यह है कि 
उनके आगे निकले हुए हिस्से न॑ २ की छुट्टी से वहीं हाथ से बना 
दिये जाते हैं ओर इनमें पर अलग साँचे से निकालने पड़ते हें 


( ११६ ) 


ओर नस्वर २ की छुट्टी से वे आपस में जोड़ दिये जाते ६ हैं, जेसे 
यांद हंस, सारस, मोर आदि बनाना है, तो उनका वीच का धड व 
पर सव अलग अलग साचे से वनाने होंगे फिर उन्र सब को यथा 
स्थान जोढ़ गे जसा कि चित्र नं० ३७ में दिखाया गया है| इसी 
*७चचा प्रकार मृरतियाँ भी बनेंगी। 
उदाहरणाथ यदि हमें पूज्य 
वापू की मूरति वनानी है तो 
उनके सिर का भाग अत्ग 
ओर सीने का भाग अलग 
वनाना होगा, फिर सूख 
जाने के वाद सीना और 
सिर आपस;:में जोड़ दिये: 
जायँगे। देवता आदि की 
चित्र न॑ ३७ मूर्ति बनाने में भी यही 
नियस काम करेगा । सिर, हाथ, पेर सव वाद में जोड़े जायेगे। 
यह सव होने के वाद लिसाई करना आवश्यक होगा । छोटी छोटी 
चीजों पर दो नम्बर की कुट्टी की चेयाचेपी के वाद लिसाई न भी की 
जाय तो वे भद्दी नहीं लगतीं, परन्तु वड़ी मूतियां पर लिसाई नहीं 
करने से उन पर रड्ढः ठीक नहीं चढ़ सकेगा। बड़े परिन्दों की चोंच 
ढुम, कलड़गी आदि सव हाथ से वनानी होगी, जेसा कि छोटे परिन 
की नम्बर २ की कुट्टी से अलग तेयार की जाती .है । 


चित्रकला का कुट्टी के कार्य से सम्बन्ध 


चित्र कला का कुट्टी के काय से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह कहना . 





विल्कुल ठीक होगा कि चित्र कला की नींव पर ही छुट्टी के कार्य का 


भवन खडा होता है। जो व्यक्ति चित्रकला से अनभिज्न है, वह 


( ११७ ) 


इस कार्य को नहीं कर सकता । वस्तु निर्माण के पू्े उसका आकार 
प्रकार ध्यान में आता है ओर आवश्यकता होने पर उसका खाका भी 
वनाना पड़ता हे । चीज की सुन्दरता के लिये आवश्यक है कि उसके 
आड्ढ प्रत्यंग सुडोल तथा संतुलित हों । चित्र कल्ला में अभ्यस्त व्यक्ति 
ही यह संतुल्नन ला सकता है। चित्रों की भाँति छुट्टी के कार्य में 
रगा और कू ची का मुख्य कार्य रहता है। रंग मिलाना, कू ची को 
सावधानी पूर्वक चलाना और बने हुए नमूनों पर यथा स्थान उचित 
रंग लगाना बिना चित्र कला के अच्छे अभ्यास के संभव नहीं | 
मिट्टी या कुट्टी का नमृना चाहे जितना सुडौल वना हुआ हो, यदि उस 
पर डचित रंग लगाने की क्रिया नहीं आतो तो चह एक भद्दी और 
बेडोल वस्तु बन जातो है। वस्तु का नमूना शरीर है तो रंग उसकी 
जान ह। रंगां के उत्तार चढ़ाव विशेष भादों को प्रकट करते हूं । 
सुन्दर रंगाई के कारण ही एक निर्जीब वस्तु सजीब सी दिखाई पड़ती 
है। काश्मीर की छुट्टी के काये की ख्याति उस पर लगे रंगों के कारण 
ही है। रंग चे मृल्य वस्तु को वहुमूल्य वना देते हैं । 


ऊंचे दर्ज के मृति निर्माण करने वाले बिना रंग के भी सुन्दर 
मूर्ति चला सकते हैं, परन्तु वह सब साथारण के लिये सम्भव नहीं 
है। साधारण कुठ्टी का कार्य करेने वाले तो रंग के सहारे ही मूत्ि सें 
भावों को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए कुट्टी का कार्य करने वाला 
यदि अपने कार्य को सुन्दर ओर अच्छी श्रेणी का वनाना चाहता हे. 
तो उसके लिए चित्रकल्ला का अभ्यास तथा चित्रकला में काम से 
आने वाले साधनों का क्षान अत्यन्त आवश्यक है | 


एक आवदइयक सुक्ताव 


कुछ चीजों के बनाने से पाठकों को दिक्कत पड सकती है 


( शश्य ). 


जेसे मॉडल वनाना । यदि व्यवहांरिक - रूप से मॉडल बनाना नहीं 
आता है तो फलों के लिए असली कच्चे फल अथवा कुट्टी के या 
मिट्टी के बने फलों को मॉडल समझ कर उनसे काम लिया जा सकता 
है। उनसे साँचे सी लिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ एक कच्ची 
केरी आम के लिये, कच्चा सीताफल सीताफल के लिये और कच्चा 
केला केले के लिये। इसी प्रकार परिन्दों के लिये बाजार से कुट्टी 
के बने हुए परिन्दे लेकर यदि उसकी चोंच दुम व पंजे अत्लग कर 
दिए जाये तो वे भी अच्छे मॉडलों का काम दे सकते हैं । 


दूसरी वात रंगाई की है। परिन्दे रंगने के ग्रसंग में पहले ही 
लिखा जा चुका है कि लिख करके इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता 
इसलिए बने हुए कुछ नमूनों को सामने रखकर ही शुरु में अभ्यास 
करना आवश्यक हो जाता है। परित्दों के चित्र आदि को भी देख 
कर इस काम में मदद ली जा सकती है । परिन्दे में कहीं किसी 
जगह धव्वे नजर आते हैं, कहीं रंग उड़ता हुआ दिखाई देगा आदि । 
इन सबके लिये ह्रश को रंग में डुबा कर उठालें और प्याले की किनारं 
पर त्रश को चपटा करके अधिक रंग को निचोड़ दें। फिर उसीक 
द्वारा चिड़िया आदि के पर वनावें। उड़ता हुआ त्रश चलाने में रंग 
एक दूसरे में मिले हुए तथा वालों जेसे नजर आवेंगे। खास बात 
ध्यान में रखने की यह है कि जब लाख के पानी का रंग लगाया जाय 
तो त्रश हमेशा चपटा करके व चौड़ा करके लग़ाया जाय तभी चीज 
में वास्तविकता आं सकेगी अन्यथा परिन्दे पर परों जैसे निशान 
हृष्टिगोचर नहीं होंगे । 


सामान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें 


१९. सामान खरीदते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है 


कि जो चीज हम ले रहे हैं वह पुरानी तो नहीं है तथा अपने कार्य 


( ११६ ) 


के लिए उपयुक्त हे अथवा नहीं । कभी कभी ऐसा होता है कि किसी 
चीज पर कोई खास नम्घर या सार्का पड़ा होता है और चाहने पर 
भी वह चीज दुवारा प्राप्त नहीं होती । ऐसी दशा में चीज का कुछ 
नमूना लेकर उसकी परीक्षा करके अवश्य देख लेना चाहिए । 


२. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नमूना किसी विशेष 
चीज का दिखा दिया जाता है पर सप्लाई करते समय दृकानदार वह 
चीज सप्लाई नहीं करते। ऐसी दशा में उनके नमूने को अपने 
पास अवश्य रखना चाहिए, ताकि लेते समय उससे मित्ना कर सामान 
लिया जा सके । अन्यथा सामान ठीक प्राप्त न होने पर काये में 
बहुत बाधा पड़ती है | 


३, खास करके इस कला में सब प्रथम तश की आवश्यकता 
पड़ती हैं, उसके वाद रंग व खड़िया आदि, जिनको प्राप्त करने के 
कुछ पते निम्नलिखित हैं:-- 


न्रश आदि के लिये-- 

?, जे० वी० नवलखी एन्ड सन्‍्स, ४३३ कालवा देवी रोड, 
ब्रम्बद २। 

२. जी० सी० लाहा एन्ड कम्पनी, कलकत्ता । 

३, जंगल्ीमल एन्‍्ड सनन्‍्स, चावड़ी वाजार, देहलीं ! 

४. धूमीमल धर्मदास, चावडी वाजार देहली या कनॉट प्लेस; 
नई दिल्‍ली | 

५. वेलडल त्रश कम्पनी, मुरादाबाद यू० पी० | 


खड़िया व गोंद आदि वस्तु के जिए:-- 
१९. जोहरीज्ञाल लोहे वाले, त्रिपोलिया वाजार, जयपुर । 


( १६० ) 
९. ओमग्रकाश रतनल्ञाल, किराना मर्चेन्ट्स, खुरजा यू० पी०। 
सभी प्रकार के ठेम्परा रंग व इसके कार्य में आने वाले सामान 
+ 90% | ॥० कु 
भी रंगसाज की दुकान से ( जिसके यहाँ पेन्ट्स मिलते हैँ ) प्राप्त 
हो सकते हं। इन्हीं से ल्ञाख, रेगमाल, चपड़ी आदि प्राप्त हो 
सकेंगे । 
कपड़े रंगने वाले र॑ंगः--किसी भी पंसारी अथवा रंग वालों की 
दुकान से प्राप्त किये जा सकते हैं । 


अध्यातत 


१. प्लास्टीसीन बनाने की पूरी विधि समभझाइये और साथ ही उससमें 
डाले जाने वाले सामान की मात्रा भी लिखिये ? 

२. प्लास्टसीन द्वारा लिए गये साँचे में अथवा साधारण खड्लिया के द्वारा 
लिए गये संचे में क्या अन्तर है स्पष्ट कीजिये ? 

३. प्लास्टर आफ पेरिस के खिलौने वनाने में अ्रयवा कुट्टी के द्वारा 
खिलौने बनाने में क्या अंतर है ? इन दोनों में आपको कौनता कार्य 
पसन्द है और क्‍यों ? 

४. प्रिन्दों में कौन कौन से साँचे' रखवा अति आवश्यक हूँ ? 

५. यदि कुट्टी की कोई चीज टूट जाय तो उसे किस प्रकार ठीक किया 
जा सकता है,? समभमाइये'। 


६. कुट्टी की कोई भी चीज बनाने में उस पर वंया कया क्रियाएं 
जाती हूं ? 


( १२१ ) 

७. वड़ी चीजों के बनाने में श्रलग भ्रलग अज्ों के साचे क्‍यों लिए 
जाते हैं १ 

८. चित्रकला और कुट्टी के कार्य में क्‍या संबंध है ? क्‍या यह काये चित्र 
कला सीखे व्गर नहीं किया जा सकता ). 

&६. सामान लेते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 

१०. मिट्टी व कुट्टी के कार्य पर एक लेख लिखिये जिसमें इसके गुणों तथा 

खबगुणों पर प्रकाद्य डालिये ? 





>जआस्ट-वाल्ड - वृत 


'आस्टवाल्डवृत' जिसका वर्सत पृष्ठ ३० और ३१ पर भाया है । 


( #र२ ) 


सातवाँ अध्याय 
काश्मीरी पेपरमेशी 


- पेपरसेशी (?87० 8८४८) एक फ्रेन्च शब्द है जिसका 
अथ है कागज की कारीगरी । सम्पूर्ण कल्ा का आवार है कागज; 
विशेष कर वह कागज जो रद्दी समझ कर फेंक दिया जाता है। उसी 
कायज को गलाकर ओर कूटकर लुग्दी का रूप देदियां जाता है। 
तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार अनेक प्रकार की झुन्दर व उपयोगी वस्तुएँ 
उससे तेयार की जाती हैँ जेसे:--सिगरेट केस ब सेट, पाउडर 
सेट, राइटिग सेट, टेवल लेम्प, शेड, पत्तावर वाज्ञ आदि | 


काइमीरी पेपरसेशी का इतिहास 


आज से लगभग ४०० वर्ष पहले काश्मीर में सुल्तान जैनुबल- 
आवदीन नामक वादशाह हुआ है जिसे वहाँ के सब लोग वड़शाह 





चित्र सं० ३८--ऋगन पेटिका (वेंयल वक्‍्स) 


( १२३ ) 


(बड़ा वादशाह) भी कहते थे । वह कला का बड़ा प्रेमी था। उसने 
ईरान, बुखारा, समरकन्द ओर मध्य एशिया का भ्रमण करके वहाँ 
के स्वात्तम पेपरमेशी कलाकारों को काश्मीर में वसाया ओर इस कला 
को पोषण दिया। काश्सीर में चॉदी-सोने के बके बनाने का कार्य 
भी उसी के समय से शुरू हुआ। काश्मीरी पेपर-मेशी के काये में 
इन वस्तुओं का उपयोग होता है। उस समय के पश्चात्‌ इस कला 
में उत्तरोत्तर उन्नति होती गई यहाँ तक कि विदेशी यात्री और दर्शक 
लोग भी यहाँ की निर्मित वस्तु अपने अपने देशों में ले जाने लगे । 
ये बस्तुयें वहाँ के निवासियों को चड़ी पसन्‍्दर आई, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि आज अमेरिका, इज्नल्ेण्ड आदि पाश्चात्य देशों में भी 
इसकी बड़ी बड़ी एजेन्सियाँ खुली हुई हैं ओर वहाँ वड़ी ऊँची कीमतों 
पर ये विकती हैं । भारत के प्रसिद्ध नगरों में तो शायद ही ऐसा 
कोई हो जहाँ काश्मीरी पेपरमेशी कला का इम्पोरियम तथा एजेन्सी 
नहो। इस पेपरमेशी के द्वारा केबल सजावट की बसस्‍्तुयें दी नहीं 
बनाई जाती. अपितु दैनिक व्यवहार में लाई जाने वाली वस्तुओं का 
भी निर्माण होता है । ये बस्तुये सुदृढ़ एवं सुन्दर होती हैँ जो घरों 





चित्र नं०*३६--क्षगारदान । 


( १२४ ) 


की शोभा वढ़ाने के साथ साथ उपयोगी होती हैं। काश्मीर से प्रति 
वर्ष लगभग दस बारह लाख रुपये का पेपरमेशी का सामान 
आप 2] 

विकता है। 


इस कार्य की मुख्यतया वहाँ के शिया मुसलमान करते हैं। ये 
लोग इस काय में दक्त हैं। लगभग ४५० परिवार केवल इसी कला 
द्वारा अपनी जीविका चलाते हं। इन कलाकारों के दो बग हैं प्रथम 
तो वे लोग जो लुगदी द्वारा ढाँचा तेयार करके उसे पूर्ण रूप में लाते 


$- 





चित्र नं० ४०--टेवल लैंप मय शेड़ । 


( १२४ ) 


रे की 


हं। इन्हें वहाँ की भाषा में “साख्ता मेकसे” कहते ते हँ। इन 
लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। द्वितीय वर्ग में वे लोग 
हैँ जो इन तेयार किये हुए ढाँचों की (साख्तों की) सतह समतल कर 
उस पर सुन्दर २ रह बिरंगे चित्र अंकित करते हें जिन्हें हम 
डिजाइनसे? कह सकते हं। यहाँ की मुख्य डिजाइनों में हजारे के 
काम हैं जिसमें सेव, रना, वादाम, गुलाब तथा कमल के फूलों के 
' डिजाइन अंकित किये जाते हैं; चुनार के पत्तों में छिपा किद्ठः 
फिशर और बुलबुल बनाये जाते हैं तथा मोसमी फल, फूल भी अंकित 
किये जाते हैं। अब कुछ लोग प्राकृतिक एवं काल्पनिक दृश्यों का 
भी चित्रण करने लगे हैं। बड़ी शीघत्रता एवं सुघड़ता से ये लोग 
उपरोक्त डिज़ाइनें तेयार कर सकते हं। नई प्रकार के डिजाइन 
उतने अच्छे नहीं अंकित कर पाते जितना कि वे चीजें जिन पर उन्हें 
अधिकार है । इन लोगों की आधिक स्थिति प्रथम श्र णी के लोगों 
से कुछ ही अच्छी है । इन दोनों प्रकार की श्र॑णियों के कलाकारों 
की कमाई का वास्तविक लाभ वे दुकानदार और फेरी वाले उठाते हैं 
जो पेपरमेशी का सामान अन्य देशों के जोगों को बेचते हूँ । 


सासान 


१. छापेखाने की कतरन या रद्दी कागज २. चावल का आटा 
३. सरस ४. कच्चा चूना या इस्तसाल किया हुआ प्लास्टर आफ 
पेरीस ५. काड बोर्ड (गत्ता) ६. रेगसाल नं० ० (शून्य) ७. ट्र सिंग पेपर 
८. मिट्टी व लकड़ी के विभिन्‍न श्रकार के मॉडल ६. वानिश में घुलते 
वाले सूखे रक्ञ॒ १०. रंगों की रखने के लिये प्यालियां, ११. स्प्रिट 
१२. सुनहरी व रुपहरी पाऊडर अथवा सुनहरी व रुपहरी बक 
१३, जोनसवर वार्मिश या कोई सी साफ वानिश १४. सिदरूस 
(चंद्रस) १४. वम्बूपेपर। 


( १२६ ) 
आेजार 


१. ओखली मसल, रे. कैंची, ३. चाकू, ४- तश, ४- पत्थरकी 
बटिया, 5ै- थापी; ७. रफ्‌ स्टोन (खुरदरा पत्थर), 5. आरी, ६. छुरी, 
१०, फुलट (मोहरा, अर्थात्‌ चिकने पत्थर की एक छोटी घोटी, ११. 
ऑअँगीठी या स्प्रिट लैम्प मय स्टेण्ड के १२. रेती। | 


कार्य करने की विधि 


सर्व प्रथम कागज की छुट्टी वनाई जाती है.। जिस प्रकार जयडुर 
शैली की पेपरमेशी का कार्य करने से पहिले एक व दो नम्बर की 
कुद्टी को कूटते हैं. ठीक उसी प्रकार यह भी तैयार की जाती है । 
जितनी बारीक दो नम्बर की कुट्टी तैयार की जाती है उतनी छुटी हुई. 
कुट्टी इस कार्य के लिये उपयोगी है.। इस इंद्टी में मिलाने 
चावल की लेई वनाई जाती है। अगर एक सेर छुटा हुआ कागज 
है तो उसमें एक छाँटाक चावल के आठदे की लेई बनाकर डालनी 


चित्र नं० ४१ ___द्वाईकेस का व्ट्ट्ट 


( १४७ ) 


का ७ कप # 
चाहिये। बनाते समय थोड़ा नीला थोता भी उसमें डाल द॑ । दोनों 
को किसी बर्तन में डाल कर खूब मथना चाहिये। जब वह तैयार हो 
जाय तब मिट्टी व छकडी के बने हुए मॉडल पर पहले सादा अखयार 
का क्रागज मढना चाहिये। उस कागज को इस ढंग से नीचे की 
ओर चिपकाना चाहिये जिससे कि कुद्टी के बने हुए ढाँचे को उस 
पर से आसानी से उतारा जा सके । ढाँचे को मॉडल पर चढ़ाकर 
कुछ देर धूप में रख देना चाहिये । छुछ देर खुश्क होने के पश्चात्त्‌ 
उसे थापी से अथवा किसी पत्थर की गोटी से ठोक कर एकसा करना 
चाहिये। सूख जाने के वाद ढाँचे की जिसे साख्ता कहते हैँ छोटी 
आरी से उस जगह काटना चाहिये जहाँ ढक्षत का जोड़ होता है । 
कट जाने के पश्चात्‌ इस हाँ चे का पेंदा लगाना होगा जो पके हुए 
सरेस से लगाया जाता है। उसके पश्चात्‌ कच्चा चूना या प्लास्टर 
ओऑक पेरिस और पका हुआ सरेस दोनों को मिलाकर त्रश द्वारा 
लगाना चाहिये। ततपश्चात्‌ धूप में रख कर इस ढाँचे को सुखा 
लेना चाहिये। सूख जाने के वाद रफ स्टोन (खुरदरे पत्थर) से 
थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर घिसना चाहिये जिससे कि वह एक सा 
हो जाय । फिर रेगमाल से उस को घिसना चाहिये। इससे उस 
पर अच्छी सफाई आ जायगी। एक सां हो जाने के वाद ट्रंसिंग 
पेपर (टिशू पेपर) सरेस से चिपकाना चाहिये। इसके पश्चात्त्‌ 
उस पर रेगमाल करके उसे एक सा करलिया जाता है। अब यह 
पेपर मेशी का वना हुआ ढाँचा रंग करने के लिए तेयार है। यदि 
कोई गोल चीज - जैसे टेवल लैम्प बनाना हो तो उपरोक्त विधि के 
अनुसार साख्ता (ढाँचा) वना लें। सूख जाने के वाद ऊपर से 
नीचे की ओर होते हुए दो हिस्सों में आरी से क्राद लें। मॉडल पर 
से ढाँचा उतारने के बाद पके हुए सरेस से दोनों हिस्सों को जोडरदें । 
फिर किसी डोरी अथवा सुतली को उस पर लपेटकर बाघ द । 


( श्श्८ ) 


जिससे वह आसानी से चिपक जावे सूख जाने के वाद उस सुतली 
को हटा कर उस जोड़ पर पके हये सरेस से वस्बू पेपर चिपका ढें । 
बम्बू पेपर पर भी सरेस लगा दें जिससे वह मजदूत हो जाय । नीचे 


वि 


ऊपर लकड़ी के गद्ट। की सरेस ढाण चिपकाना चाहिये । कागज 


की लुगदी में सरेस मिलाकर उस जोड की जगह को ठीक करदेना 
चाहिये। वाद में कच्चा चूना या जार आफ पेरिस में पका हुआ 
सरेस सारे पर लगा देना चाहिये। ततपश्चात उपरोक्त विधि के 
अनुसार वनाये उस पेपरमेशी के ढाँचे [साख्ते] को रंग करने के 
लिये तेयार करना चाहिये। . 


इस कार्य में काम आने वाले रंग 


जिट्टू ओक्साइड या बाइटजिड्ट; शिन्नस्क, लाजबदे (नील की 
पाउडर), टुनफ्च (बैंगनी रंग), जरद पेवड़ी, काला' काजल, सिंदूर 


< 


तारंगी के लिये; शेडिंग देने को वाटर कलर्स अथवा पोस्टर कलर्स । 
रंगों का बताता 


"इस काये में जो भी रंग इस्तेमाल किये जाते हैं. वे देग्परा रंग 
होते हैं. जिन्हे पहिले सिल पर रख कर और थोड़ा सा पानी डील कर 
काफी पीसना चाहिये. जिंससे-कि वे सरेस के पानी भें हल हो जाये 
और न्रश से. आसानी - से लगाये जा सके! पिस जाने के वाद 
किसी प्याल्ी, में लेकर उससे पके हुए सरेस की पानी मिला लेना 
चाहिये. जब संगों को हलका करना होता है. तब उनम कुछ मात्रा 
व्हाइट जिड्ड की सिलानी चाहिये.। इसी प्रकार इच्छानुसार सारे 
रंग बनाये जाते हैं. । ् 


( १म+६ ) 
जमीद बनाने की विधि 


साख्ता पर रेगमाल हो जाने के बाद उसकी जमीन रंगमे की 
आवश्यकता होती है और यह किसी भी रंग से रंगी जा सकती है। 
रंग के चिपय मे यह पहिले ही बताया जा चुका हे कि छुछ रंगों को 
छोड़कर वाकी रंग सव व्हाइट जिट्ठट में हो घोले जाते हैं। 
मान लो यदि किसी चीज़ की जमीन लाल बनानी है तो पहले पीली 
नारंगी पेवडी सरेस में घोलकर एक बार लगा देना चाहिये या सफेद 
(व्हाइट जिक्ल) पेन्ट कर देना चाहिये। काफी झख जाने के बाद 
लाल रंग (अथवा जो रंग लगाना चाहते हैं) दीन वार लगाना 
चाहिये। लगाते समय ध्यान रहे कि त्रश आंड़ा तिरछा न जाय 
वल्कि ऊपर से नीचे की ओर समाप्त करते आना चाहिए इसके 
पश्चात्‌ इस पर डिजाइनों की आवश्यकता होगी । 


सुनहरी व रुपहरी रंग बनाना 


प्रथम विधि 

सर्व प्रथम सरेस १ छटाँक, मिश्री १६ तोला, नमके $ तो० 
ल्ें। पके हुए सरेस में मिश्री व नमक डाल कर आग पर चढ़ाकर 
घोल बना लें। इसे ग्लू के नाम से सम्बोधित करते हैँ और इसी 
गलू से इच्छानुसार चीज़ पर डिजाइन बनाई जाता है। इसके 
खुश्क हो जाने के पश्चात्‌ सुनहरी रुपहरी पाउडर को अंगुली पर 
लेकर और म॒ह की साप लगाकर चिपकाया जाता है । चिपक जाने 
के बाद किसी मुलायम कपड़े से इधर उधर ज्यादा लगा हुआ पाउडर 
हटा दिया जाता है। 


इसरी विधि पु 
इसी प्रकार इस ऊपर वाले ग्लू से डिजाइन डालकर सोने या 


( १३० ) 


चाँदी के बको को इस पर चिपकाया जाता हैं। जो बके इधर 
उधर फालतू जगह पर लग जाते हैं उन्हें गीले कपड़े के पेड पर 
अंगुली को नम करके उठा लिया जाता है तथा जहाँ लगाने की 
जरूरत हैं वहाँ चिपका दिया जाता है | बाद में इसे साफ कपड़े से 
रगड़ कर एकसा कर दिया जाता है इसके वाद डिजाइन की लाइन 
आदि लगानी हो या शेडिंग वगरह करना हो तो उस पर रंगों से किया 
जा सकता है। यह काय असली छुनहरी व रुपहरी कहलाता है जो 
कि कभी काला नहीं पड़ता । यह महँगा अवश्य रहता है | 


तीसरी चिधि 

सब प्रथम किसी प्लेट (तश्तरी) में अँगुली द्वारा पका हुआ सरेस 
लेकर लगाना चाहिये और उसे काफी मथना चाहिये फिर सोने के 
वर्क लेकर उन्हें उसमें काफी घिसना चाहिये। इतने बक लेने 
चाहिये कि रद्ग का छुनहरी पन प्लेट में मालूम होने लगे। उसके 
पश्चात्‌ उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिये ओर उसे काफी 
हिलाना चाहिये ) फिर प्लेट को विरछा करके उसमें से ऋ्रश द्वारा 
रड्ठ लेकर जहाँ भी लगाना हो लगा सकते हैं। यह ध्यान रहे कि 
यह पानी (रब्ठ) वानिश की तह (कोटिंग) ज्षग जाने के वाद लगाना 
चाहिये। विना वार्निश की कोरी जमीन पर लगाने से रंग को 
जमीन चूस जायगी । सूख जाने के पश्चात्‌ पुलट (मोहरा) घिसना 
जरूरी है । पुलट (मोहरा) घिसने के वाद उसे पक्का करने के 
लिए दुवारा वार्निश -लगाना भी जरूरी है। इतना करने पर यह 
पक्का व सच्चा सुनहरी रंग वन जाता है जो कभी सन्द नहीं पड़ता । 


डिजाइन बनाने की विधि 


यों तो यह असंग वहुत वड़ा है लेकिन फिर भी इसमें अपनी 


( १३१ ) 


पसंद व सभ्यता का अंश वहुत काफी रहता है। जिस प्रकार 
कि काश्मीर पेपरमेशी में अधिकतर चुनार, गुलाब, सेव के फूल तथा 
कमल व अन्य अलग अलग मसीसम में खिलमे वाले फूलों के अध्ययन 
के आधार पर काश्मीरी डिजाइनें सेंट की जाती हैं ओर जहाँ तक 





चित्र नं० ४२---इस डिजाइन की विभिन्‍न पत्तियों में विभिन्‍न प्रकार 
का शेंडिंग दिखाया गया है । 


सस्भव होता है वे उनमें कुदरतीपन लाते हैं. जिन्हें हजारा का काम 
चोलते हैं। फिर भी उनमें सुन्दरता लाने के लिये वे लोग पत्तों व 
फलियों सें सुनहरी व रुपहरी रंग भरते हैं। इसके अलावा उन 
सुनहरी व रुपहरी पत्तों में जो शेडिंग लगाया जाता है चह वास्तविकता 
से परे होता है। लेकिन यह सब सजावट के लिए किया जाता है । 
इसी प्रकार हम यहाँ के मौसमी फूलों को उनमें ला सकते हैँ । जसे 
गुलाब, गेंदा, देसू , मोगएा आदि। बाकी खाली जगह को छुनहरी 
चू रूपहरी रंग से विभिन्न सजावटी रेखाओं (ओरनामेण्टल कर्चो) 
से अथवा बारीक पत्तों के सैटिंग से पूरा किया जाता है जो देखने में 
बहुत ही सुन्दर सालुम होता है । कहीं कहीं घारीक बिन्दु भी लगाये 
जाते हैं। पेपरमेशी की वस्तुओं पर डिजाइन वनाते समय यह 


( (१४२ ) 


ध्यान रहे कि काये सीधा त्रश से ही किया जाय। पेन्सिल अथवा 
ओर किसी प्रकार करने से सुन्दरता पर असर पड़ेगा। पहिले कुछ 
दिन काड वोड के टुकड़ों पंर या.किसी मोटे ड्राइड्र पेपर पर अभ्यास 
करना चांहिये। सुनहरी व रुपहरी बक लग जाने के बाद शेडिंग 
दिया जाता है। इच्छाहुसार जिस प्रकार का शेडिंग देना चाहें दे 
सकते हैं। खास करके लाल, पीला, नीला (लाजवर्दी) और वेंगनी 
शेडिंग क्गाते हैं। इसके पश्चात काले रंग से हर एक चीज की 
(वाउण्डरी) सीमा रेखा वनाई जातों हे। इसके बाद इसमें आये 
हुए परिन्दे वगेरह को वनाया जाता है। काश्मोर में खास करके 
डिज्ञाइनों में वुल्नवुल व किंगफिशर बहुत वनाये जाते हैं. और वास्तव 
में जब किंगफिशर मील से मछली पकड़ कर चुनार वृक्ष में जाकर 
वेठता है और वहीं उस मछली को खाता है तो पत्तों में छिपा हुआ 
नीले रंग का छोटा सा पक्ती बहुत सुन्दर मालूम देता है। इस कार में 
ट्रान्सपेरन्ट रंगों से यदि शेडिंग दी जायगी तो उसमें सुन्दरता और 
भी ज्यादा आयगी | ट्रान्सपेरेन्ट रंग निम्न हैं:-- 


क्रिमजन लेक, वन्ट साईना, ओरेन्‍्ज क्रीम (नारंगी पेवड़ी) 
लैम्प ब्लेक । वाटर कल्लस को शेडिंग लगाने के काम में लिया 
जायगा तो वह भी ट्रान्सपेरैन्ट रहेंगे। यदि डिजाइन वनाने से 
पहिले ड्राइड़् में वारीकी लानी होगी तो लेस्प व्लेक रंग उपयोगी 
रहेगा । 


उभरी हुई डिजाइन बनाने की घिधि 
यदि उभरी हुई डिजाइन दिखानी हो तो कच्चे चूने या सूखे- 


हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा गे मिल्राकर पानी डालकर 
सिल पर खूब पीसना चाहिये। इसको इतना पीसना चाहिये कि ' 


( १३ ) 


रंग को भाँति ब्रश द्वारा चल सक्रे । फिर सरेस मिलाकर उसे 
इस्तमात कर सकते हैं । सर्व प्रथम क्रिसी रंग अथवा पेन्सिल के 
द्वारा स्केच कर लेना चाहिये। उसके पश्चात उस वने हए रंग में 
से गाढ़ा गाढ़ा रंग लेकर जिस हिस्से को उभरा हुआ दिखाना 

पर उसे कई वार लगाना चाहिये। इस प्रकार कम् से कम तीन चार 
वार चढ़ाकर उसे काफी सूखने देना चाहिये । जब वह सूख्ध जाय 
तो उस पर रेगसाल घिसना चाहिये और सफेद रंग से उस उभरे 
हुये हिस्से को रंगना चाहिये। बाद में उस पर रंग आदि लगाना 
चाहिये। इसके बाद आगे का कार्य डिजाइन में शेडिंग आदि 
हक इसी प्रकार होगा जिस प्रकार ओर दिजाइन तेयार किये 
जाते हैं । 


स्पिरिट दानिश दाना 


मैथीलेटेड स्पिरिट एक वोतल लें। उसमें करीव ५ छटांक 
सिंदरूस (चंदरस) पीस कर डालें और कार्क लगा कर धूप में रख 

धूप में रखने से चंद्रस काफी गल्ल जायगा | यदि फिर भी छुछ 
रह जाय तो उसे काफी हिलाना चाहिए ताकि वह हल होकर मिल 
जाय। इसके बाद उसे किसी साफ कपड़े से दूसरी वोतल में छान 
लेना चाहिये। वार्निश खासकर ढक्कन से बन्द होने चाली चीजों 
के अन्दर लगाने के काम आती है। जैसे सोप फेस, पाउडर फेस 
डिव्वे आदि । इसके दो तह (कोर्टिंग) अनिवाये हैँ । 


वानिश का प्रयोग 


: जैसा कि पहिले आ घचुका दे कि वानिश इस काये में दो 
किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। कोपाल वलण्डर (००! 


( १३४ ) 


9]घ7४०72) व कोपाल एस० मार्का ((कर्े 5. 5) | इन 
दोनों में से कोई सी बानिश लेकर जहाँ पर डिजाइन का कार्य किया 
गया है अंगुली से लगा देना चाहिये।. यों तो दूसरे वानिश भी 
इसमें लगाए जाते हैं परन्तु वे सव टिकाअ नहीं होते ओर उन पर 
किसी किस्म की रगड़ लग जाने से निशान वगेरह पड़ जाते हैं । 
इसके वाद चीजों पर एक तह (कोटिंग) रंग की देकर उनके ऊपर 
फिर वानिश करना चाहिए। सूख जाने के वाद चीजों के पदों को 
जिस रंग का करना हो कर देना चाहिए। जब यह रंग तथा चानिश 
सूख जाय तव अन्दर की तरह स्थप्रिट वाली वानिश को लगाना 
चाहिए। यह भी जरुरी नहीं है कि अन्दर स्प्रिट वानिश लगाई ही 
जाय । किन्हीं २ मॉडलों में केवल्त रंग करके ही छोड़ दिया जाता 
है। यह ध्यान रहे कि अन्दर की तरफ लगाने के लिए क्रीम कलर 
बड़ा उपयोगी है. जो कि व्हाइट जिह्ू नीवुआ रंग की पेवड़ी से 
तेयार किया जाता हैं। यह खास करके उन डिब्बों में या मॉडलों 
में लगाते हें जिनमें चमकीली वस्तुर्य रक्‍्खी जाती हैं। उनमें 
अन्दर स्प्रिट वामिश लगाने की कोई जरूरत नहीं होती कारण कि 
यदि जमीन खुद चमकदार व भड़कीली होगी तो जो चीज डिव्चे में 
रक्‍खी हुई होगी। उसकी चमक संद दिखाई देगी। ठाईकेस, 
रूमाल रखने का डिब्बा, पेन्सिल वक्‍स व गहने आदि रखने के 
डिब्बे इसी श्रेणी में आते हैं। यदि किसी कारण वश स्प्रिट की 
वासिश का साधन न. हो सके तो अन्दर लगाने के लिए वलस्पर 
वानिश (५०5७७ शशाणांतओ) भी लगाई जा सकती है | 


कुछ विशेष जानकारी 


पेपरमेशी का कार्य आयः तीन चीजों पर होता है. १. पेपद 
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पल्प के द्वारा बने हुए ढाँचों (साख्तों) पर २. काड बोड के भोडलों 
पर ओर ३. लकड़ी की चीजों पर । 


जमीन बनाने के लिये चार मुख्य का्य:--१, गच-कचा चूना 
या प्लास्टर आक पेरिस और सरेस के पात्ती को साथ मिलाकर 
छंगाना चाहिये। २. पानो लगाकर रफ स्टोन (खुरदरा पत्थर) से 
घिस कर चिकना वनाना । 3. ट्रेसिंग पेपर चिपकाना या हरीरा 
लगाता । ४. रेगसाल करना | 


ट्र सिद्ढ पेपर लगाने के मुख्य तीन फायदे हँ:--(१) कच्चा चूना 
या प्लास्टर से जो जमीन वनाई जाती है. उसे तड़कने से रोकता है । 
(०) इसके ऊपर सरेस के पानी के मिश्रण से जो रंग लगाये जाते 
हैं उन्हें फेलने नहीं देता। (३) साख्ते के ऊपर एक सा करने 
के लिये जो कच्चा चूना व प्लास्टर (गच) लगाया गया है उसे 
चिपक्रा हुआ तथा मजबूत रखता हे । 


यदि किसी समय कोई बड़ा काम करना हो या किसी लकड़ी 
के बड़े मॉडल पर पेपरमेशी का कार्य करना हो तो सबवे प्रथम सरेस 
से मलमल के टुकड़ों को चिपकाना चाहिए। इसके पश्चात गच 
का अस्वर देना चाहिये। फिर खुरदरे पत्थर (रफ स्टोन) से घिस 
कर रीरा ट्रेसिद्ञ पेपर चिपकाना चाहिये। सूख जाने के बाद 
रेगमाल से साफ करके किर ज्ञो जमीन का रंस बनाना है. बनाना 
चाहिये। यों तो व्हाइट जिक्लू इसमें काम आता ही है यदि इसके 
वजाय व्हाइट लेड, सफेद सूखा पाउडर या जिह् ओक्साइड इस्तेमाल 
किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो रंग इस्तेमाल किये जायें 
उन्हें पहिले पीसना अनिवाये है । ह 

गिलडिंग (घिसाई)--जब किसी धातु के वर्क्तों से बने हुए पानी 
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को लगाना हो तो जमीन पर पहिले वानिश लगानी होगी। तब बह 
पानी लगाया जायगा। यदि विना वानिश किये ही कोरी जमीन पर 
सोने का पानी लगाया जायगा तो जमीन उस पानी को सोख लेगी । 
लगाने के वाद सोने के उस लगे हुए पानी पर पुलट (मोहरा) घिस 
कर ग्लेजिंग' किया जाता है। फिर सोने को पक्का रखने के लिए 
उस पर वानिश लगाई जाती है। 


इसी प्रकार जब केबल रंग का कार्य पेपरमेशी की बनी चीजों 
पर किया जाता हे तव पके हुए सरेस को किसी साफ प्याल्ी में लेकर 
ओर उसमें थोड़ा सा साफ पानी मिला कर इस घोल को त्रश से रखें 
पर लगा देना चाहिये जिससे उन रह्ढों में मजबूती पेदा हो जाय | 


टूटी हुई चीजों को ठीक करना 


यदि कोई चीज गिरने से अथवा और किसी ग्रकार से टूट 

जाय तो पहिले उसे वहाँ से किसी तेज ओजार से घिस कर सरेस 

लगा दीजिये । फिर उतने से हिस्से पर ट सिद्ध पेपर चिपकाइये । 

बाद में जो जमीन का रह्ग' हे वह रड़्ा लगा दीजिये। उसके वाद 

खुद समझ में आ जायगा कि किस जगह कॉनसी डिजाइन 

वबनानी है। वहाँ उसी प्रकार रंग लगा कर आखिर सें फिर वानिश 
लगा देनी चाहिये | 


पेपरमेद्ी के कार्य का व्योरा 


१. कुट्टी तैयार करना-- चावल की लेई आदि मिलाकर र्‌। 

२. सॉडल पर कागज चिपकाना | 
३. ढांचा (साख्ता) वनाना । 

४. साख्ते की देख भाल करंना और गोदी से ठुकाई करता । 
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४. आरी व छरी की मदद से दो टकडे करना | 


हे 


दोनों हिस्सों को सरेस से जोडना । 


७. पैदा लगाना व छुठ्ठी से खाली जगद की ठीक करना या 


पल. 


&. 


९१५. 
११, 
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१४. 
१६. 
९७. 
श्ध्ध, 
, शेडिह्न आदि लगाना व डिजाइन की लाइन बॉधना। 
, अन्दर का रह्ढ लगाना । 

, वानिश करना | 

. पे का रह्ः करना । 

, आखिरी फिनिशिद्ग की वानिश करना । 


ज्ञकड़ी के स्टेण्ड आदि फिट करना । 

गच (अर्थात्‌ कच्चा चूना या प्लास्टर ऑफ पेरीस ओर 
सरेस मिलाकर) तेयार करना। 

त्रश द्वारा गच लगाना । 


रफ स्टोन से घिसाई करना । 

रेगमाल करना । 

सरेस द्वारा ट्र सिद्ध पेपर (हरीरा) लगाना । 
रेगमाल करके साफ करना । 

अस्तर लगाना व रेगमाल करना। 

जमीन वनाना (रड़् लगाना) 

लाइने डालना । 

डिजाइन रक्ष द्वारा या ग्लू से डालना । 

वबक या पाउडर लगाना | 


धभ्यास 


काश्मीर पेपरमेशी का संक्षिप्त इविहास लिखियें ! 
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द्ठ 


१०. 


( शश्द 


' दूसरी प्रकार की पेपरमेशी व इसमें क्या अन्तर है तथा उनके सामानों 


व औजारों में क्या भिन्नता है ? 


- साख्ता किसे कहते हैं उसके बनाने की विधि समऋषदये ? 

- ठेम्परा रंगों और साधारण रंगों में क्या अन्तर है ? 

: सच्चा सुनहरी तथा रुपहरी कार्य किस अकार किया जाता है ? 
- सादा तथा उभरे हुए डिजाइन बनाने की विधि समफ्राइये ? 


* ढाँचों पर (साख्ता) गच क्यों लगाया जाता है ? इसके मुख्य कारण 


ख्क 


समफ्राइ 


 ट्रास्सपेरेच्ट रंगों के विपय में आप क्‍या. जानते हैं ? उनके नाम 


लिखिये १२ 


- घातु अथवा लकड़ी पर पेपरमेशी किस प्रकार की जाती है? 


समक्ाइय । 


[कक 


पेपरमेशी के रंगों में कभी कभी दरारे क्यों पड़ती हैं ? उन्हें केसे 
रोका जाता हैं : 


